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A  MESSiEVRS, 


MESSIEVRS  LES 

REVERENDS  PERES  DE 

LA  COMPAGNIE  DE  I  E  S  V»  S. 

ES  S  f  EF  RS  t 

Le  luftre  &  e/clat  incomparable  de  U  dottrine  6"  'vertu  que  Vous  proftffi^ ,  & 
enfeignez,  duec  vne  admiration  fingulicrede  tout  l'-Vmuers  ^fimbkroit  medtaoïr 
rendre  timide. ,  &  craintif  'd; 'approcher  de  vous  ,pourvous  prcfcnter&  confacrer ce 
rade  &  mal-poly  mien  petit  labeur  :  mais  au  contraire ,  cejl  ce  qui  m  encourage 
d'auoir  recours  avous      de  vous  fupplierde  permettre  queiele  face  for  tir  au  iour^fous  l' au- 
torité de  vofire  nom ,  comme  eftant  fiul,  qui  peut  efiouffer  toute  enuie ,  &  clone  la  bouche  à  U 
mefdifance.  Carbienqueie  fçacheque  labaffeffedemon  Artn'ayt  rien  âe  commun  a  uec  la  fùb  li- 
mité des  Sciences  qui  vous  font  familières  :  néanmoins  cognoiffant  combien  infeparablement 
vous  auez,  iotnei  à  la  pieté  &  vertu  ,  le  bien  &  profit  du  public  ,  &  d'vn  chacun  en  par- 
ticulier ,  tay  iugé  que  le  defir  que  tay  d'y  contribuer  félon  mon  petit  pouuoir,  feroit  troquer 
accès  auprès  de  vous  a  ce  petit  ouurage  ,  pour  le  munir  &  armer  du  bouclier  de  voftre  pro- 
tection. Cefi  pourquoy  voyant  combien  neceffaire  eH  a  tout  le  commun  ceft  Art  ,  &  ayant 
expérimenté  par  vn  long  &  apduel  exercice  que  ten  ay  faiB  ,  depuis  vn  a  fez,  bon  nom- 
bre d'années  ,  tant  en  diuerfes  fortes  de  befongnes  &  ouurages  ou  m'auez,  faicî  l'honneur 
de  m  employer  ,  qu'en  plufieurs  autres  particuliers  ,  combien  grande  eft  la  difficulté  den 
auoir  vne  cognoijfance  &  pratique  affeurée  :  l'ay  cherché  tous  les  moyens  qui  m'ont  efïé 
pofibles  d'apporter  foulagement  ,  &  faciliter  le  chemin  a  ceux  qui  le  voudront  embrajfer. 
Et  ay  pris  la  hardiejfe  de  vous  offrir  &  dédier  ce  que  t'en  ay  faicl  ,<emme  egant  ceux  aux- 
quels, le  defir  de  feruir  ma.  toufiours  inuité  à  en  rechercher  ,  &  faire  les  principales  ex- 
périences.  Et  comme  les  effays  diligens  ,  &  curieufes  recherches  que  ten  ay  faiftes ,  n'ont 
tendu  à  autre  fin  ,  qu'à  correfpondre  à  l'honneur  que  m'auez,  touftours  faiB  de  m 'employer a 
auft  ay-ie  iugé  que  fi  peu  de  pratique  affeurée  qu'en  ay  peu  auoir  ,  ne  pouuoit  eftre  mieux 
confatré  à  perfonne ,  qùa  ceux  aufquelst'efloà  totallement  dedtè.  le  vous  fùpplie ,  M efieur s , 
luy  donner  vn  auft  fauorable  accueil ,  que  ie  le  fay  de  bon  coeur  partir  de  mes  mains ,  pur 
vous  aller  tefmoigner  le  defir  que  tay  d'efirc  a  iamats 3 

kMESSlEV  RS, 

Voftre  trcs-Kumble  &  obeiffanc 
feruiteur,    M.  Iovsse. 
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L'AVTHEVR   A    SON  LIVRE. 


1«?  Nfant  de  mon  ejjmt  qui  vas  voir  la  lumière , 
=J^L  l'omqitoy  taduances-tu  d'vn  pas  audacieux 
De  lin  aller  tout  nu.Q  ainji  de  chez,  ton  Pere, 
e2^s*^  Tu  pourras  remontrer  le  Zoile  enuieux: 

Toutes  fois  ton  d< ffein  fe  monfirant  charitable , 
Pups  que  tu  veux  donner  aux  apprenttfs  fècours , 
Te  doit  gagner  vn  œil  propice  &  fauorable , 
Jgut  bouffe  à  iarnais  le  bon- heur  de  ton  cours. 

A  V  X  ENVIEVX. 

M Orne  pourquoy  rcmply  de  calomnie , 
V 'as-tu  rongeant  ce  liure  officieux  t 
Va  ,  te  ne  crains  de  ta  dent  ennemie , 
h1  y  le  vemm ,  ny  le  croc  furieux. 

Jpue  fi  de  plus ,  le  mal-talent  anime 
Le  funui/ant  de  ton  \ele  maudit  > 
Souutenne  t«y  de  ce  qu  Alfope  dit 
'JgUe  le  frpent  en  vain  ronge  la  lime. 


EXTRA  ICT  DV  PRIVILEGE  DV  ROY. 

O  v  i  s  par  la  g' ace  de  Dieu  Roy  de  '  rance  &  de  Nauarre.  A  nos  amrz  &  fcaui  Con» 
feillets  v  les  gensvicnam  nos  Cours  de  Parlcmeni  à  Paris, Rcuco.l  holole,  ftouieicaux, 
Diicn,Aix,  Grenoble,  Rennes,  Mailtrcs  des  Rcqueftes  Ordinaire*  dent-ftre  Holtcl, 
Hjillifs.  Senedhaux,  i  rcuolts.ou  leurs  Lieutcnans  &  aune»  nos  I ufl'ccrs  &:  Officiers 
^'ffiï0ss  1U'''  appartiendra  ^  Salut    Noftre  bien  amc  Maihunn  Ioufle  maichand,  &  n  aitfia 
î^S^Ï  ierruricr  en  notire  ville  de  la  Heche  nous  a  fait  remollrer  q,uM  auoii  grandement  Se 
ooguemcnr  irauaillè  a  meure  &  rédiger  par  efent  la  Méthode  &:  Aa  t  de  beirurier. 
comme  aufli  celuy  de  Chsrpentieren  dcui  liures  &  deux  volumes.  Le  prenvcrimnulc 
j^âv^W  L*  ttitlit  ouutuu**  de  l' ,irt  dt  Sïtra't't ,  où  Ce  voyent  les  principaux  préceptes ,  def- 
r\«i>^  leins  &  Figures,  touchant  les  expériences  dudit  Art  ,aucc  vn  petit  truiâc  de  diuerfes 
trempes    Le  fécond  'ntit"le  Le  Théâtre  dt  l'.ir,  de  '_b.rptr.ner t  eniichy  de  diuetes 
figures,  auec  interprétation  d'icellcs  :  le  tout  fait  &  dn  lie  par  ledit  Ioufle,  aucc  grand  nombre  dt  planches  grauées, 
tant  en  taille  doi;cc  qu'autrement ,  qu'il  a  adiointesau  difeoirs,,  pr.ur  l'inrcll'gcr ce  de  (on  infiiuitioïi  :  lefqucls 
(taiclcz  ledit  expolant  defîreroit  volontiers  hur  i réprimer  &  met  ci  c  en  lumière  en  ladite  forme  &  manière  Et 
cra'gi  ant  qu'après  auoir  long  temps  trauaillc  &  fait  les  c'elpens  qu'il  luy  coi  uient  fa  rc  en  l'impie  flîon  d  iceux, 
fans  auon  nos  lettres  de  priuilcge  ,  quelques  aun e«  enn epnnllent  de  les  faire  imprimer  &  expoicr  en  vente,  qui 
fcroit  le  huiler  entièrement  des  fruie~ts  de  fon  labeur  il  nous  a  tres-bum  Icmrn:  luprl  c'  le  luy  vouIot  octroyer. 
A  cescaulcs,  defiranr  farc  imiyr  led  t  expolant  des  fi  u'drs  de  fin  trauail ,  veilles ,  ôc  ieco.  urrmcnt  de  fiais  qu'il 
luy  conuient  faire  en  la  taille  dcldites  figures  ,  &  împielTion  .  Auons  à  ireluy  ex;  olant  permis  &  t  cïr  \  c  ,  peimct- 
tons  &  oâ:<  y  on  s  par  ces  ;<rc  fentes  ,  de  faire  .'mpnmcr ,  ven  die  &  diflrihuer  pat  teilesperlcnnes  quebon  luy  fem- 
blera,  tant  lcfchts  liutcs  dciTcns,&  figures, comoinàs  ou  reparez,  en  tels  caractères  &  volumes ,  &  tant  de  fois  que 
bon  luy  fcmblcra  ,  &  d  cxpofci  Icfdus  traitiez  en  vente  ,  les  ven  Ire     dilt i ■  buer  par  tous  les  lieux  &  endroit?  de 
nolhc  Royaume  :  &  ce  pour  le  temps  &  terme  de  dix  ans  entiers"  &  -iccnmpl'S ,  à  compter  du  iout  qi.e  Ici  dus  liures 
leiontacheuez  d'imprimer  :  fans  que  pend-nt  ledit  temps  aucuns  Giaueurs  en  raille  douc^Libtaires  imprimeurs, 
Itnagers  ou  autres  puifient  £r-.:ucr,  imprimer,  eu  faire  imprimer  lefd'ts  traciez  ,  ny  iccui  vendie  nv  d  flnbucr, 
dont  nous  leur  faifons  ex  pi  elles  inhibitions  &  de  ff;  nces  fui  pene  de  mille  liures  d'amer  de  ,  appl  cable  moitié  à 
nous  ,  &  moitié  à  la  partie  interreiTce  ,  defpens  ,  dommages ,  &  intérêts  chrdtr  expolant  ,  &  de  con  fi  (cation  deldits 
exemplaires  qui  fe  t  ouu et  ont  d'autre  taille  ou  imprefîi on  •  à  la  charge  toutes fjis  d'en  mettre  deux  exemplaires  en 
nofltc  f  ibliotht  que,  à  peine  d'elle  decheu  de  l'effecl  d  -  noltre  prciënt  puuilcge.  Si  vouons.  &  vous  man- 
de ns,  &  a  chacun  de  vous  ainfî  qu'Happai  tiendra,  ex  pi  elle  m  eut  enioignons,  que  du  con;enu  cv  d  l  tTus  vous  faner, 
foufFricz,&  lailTiez  icuyr  &  v(er  pleinement  &  paisiblement  ledit  expolant ,  cédant  &  faifant  cefler  tous  troubles  & 
empefehemens  :  au  contraire  contraignant  à  ce  fairè  ,  fouffi  ir  ,&  cbeïr  tous  ceux  qu'il  appartiendra  ,  par  toutes 
Tores  deués  &  raifbnnalWes ,  nonobfisnt  oppofitions  ou  apocllations  quelconques  :  pout  lelquelles  &  fans  preiu- 
dice  d'icellcs ,  ne  voulons  elhe  rliffeté  .  nenc  bilan  t  clamcui  de  Haro,  Chai  r  e  Normande  pnfe  à  pattic.5:  lettres 
a  ce  contraires.  Et  pource  que  des  prefentes  on  pourra  auoir  affaire  en  plufieurs  &  diuers  iieux  ,  nous  voulons 
qu'au  vidimtis  d' celles   dei  ëmcnr  colla tionné par  l'vn  de  no<  amez  &  féaux  C  onfeilieis  &•  Secrétaires, ou  fait  lous 
le  Icel  Royal,  foy  y  fo;t  adionflée  comme  au  piefent  o>  izmal  .  car  tel  eft  noftrc  plaifir     Donné  à  Paris  le  :  o  iour 
de  Mars  ,  l'an  de-  grâce  iot<,  &  de  noftrc  règne  le  fcizielme.  Par  le  Roy  en  fon  confeil ,  lîgnc  L  t  C  o  Et 
icellc  du  grand  fccl  de  cire  iaune. 

Achcu*  d'imprimer  fc  dernier  iour  de  Mars  mil  lïx  cens  vingt- fept. 
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LA 

FIDELLE  OVVERTVRE 

DE  L'ART  DE  SERRVRIER 

De  F  antiquité  &  utilité  de  Part  de  Serrurier* 
CHAPITRE  I. 

'Est  vnc  chofe  afleurée  que  la  neceffité  de  quelque 
arc  que  ce  foie,  fe  voit  àc  cognoift  par  fon  antiquité: 
Car  puis  que  ainû  eft  que  l'inuention  des  arts  à  eft© 
caufee,  par  le  befoing  qui  à  contraind  nos  premiers  pè- 
res a  s'employer  à  la  recherche  d'iceux  ,  comme  d'vn 
appuy  &:  foulagement  de  la  vie;  il  nya  point  de  doute 
qu'ils  fc  font  particulièrement  occupez  à  rechercher 
ceux  dont  la  vie  humaine  ,  fe  pouuoit  plus  difficile- 
ment pafter.  Ce  que  ainfi  eftant ,  ie  peux  veritablemene 
dire  qu'entre  tous  lesarts  mechaniques,  il  n'y  en  à  au- 
cun qui  fe  puifle  parangonner  à  celuy  du  Serrurier ,  pour  nouseftre  vtille&:  ne- 
ce  (Taire  l'inuention  d'iceluy  eftant  s'y  vieille  &  antique  qu'il  femblc  auoir 
prins  nailfance  auec  c'eft  vniuers  mefme.  Car  pour  en  trouuer  lapremicre  origi- 
ne ,  lanTant  a  part  ce  que  les  fables  endifcnt,il  faudra  au  rapport  de  la  Sain- 
cte  eferiture  mefme  parcourir  tous  les  fiecles  pafsés  pour  en  venir  iufques  à  Tubal- 
cain  la  nailfance  duquel  àefte  contemporaine  auec  celle  du  mode  qui  a  obligé 
toute  la  poftenté,  par  l'inuention  de  c'eft  art,  que  s'y  nous  voulons  palier  &  exa- 
miner le  fruict  &c  vtilité  que  iournellement  le  public  &  particulier  en  reçoit ,  nous 
trouuerons  que  c'eft  art  eft  d'autant  plus  profitable  a  tout  autre  qui  lesfurpaife 
tous  en  cecy  eftans  très  certain  qu'il  n'y  à  maifon  famille  chafteaux  villes  ou  lieu  de 


fance  qui  en  tefmo  igne  affez  la  fubtilité ,  la  variété  des  ferreures  ,  enrichinemenc 
d'icclles ,  &:  autres  pièces  infinies  qu'il  faut  que  iournellement  l'induftrieux  Serru- 
rier inuence  t  monftre  manifeftement  qu'il  n'y  à  art  manuel  auquel  ceftuy-cy  doi- 
ueceder,carienefuiuray  iamaislepartydeceux  qui  penfent  que  l'excellence  des 
arcs  fe  domenc  mefurer  par  la  dignité  de  la  matiere,en  laquelle  ils  fe  pratiquent,veu 
quelle  n'eft  nullement  l'effed  de  l'art  ,  ainsle  fubied  delà  forme  artificielle  qui 
eft  fon  vray  effecV,  &:  de  la  feule  excellence  de  laquelle  l'art  emprunte  toute  la 
fienne:  Car  fi  on  ne  veut  dire  contre  toute  raifon  que  faire  vnclou  dor  où  d'ar- 
gent eft  vne  chofe  plus  releuée  que  forger  Urner,  &  grauer  les  plus  excellentes 
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pièces  qui  fe  facent  en  fer  ce  que  perfonne  n'aduouera. 

Et  c'eft  en  quoy  ie  mcftonne  que  vcule  bcfoing  que  l'utilité  publicq'je  en  à: 
Perfonne  que iefçache,  ne  s'eftencores  iufques  à  prefcnt  ingéré  d'en  mettre  au- 
cune chofe  par  efcrit,  ains  au  contraire  cetïx  qui  en  ont  eu  la  plus  grande  cognoif- 
fancefe  font  contentez  d'vne  pradicque  mercenaire,  fans  fe  foucier  d'en  decou- 
urir  aucune  chofe  à  la  pofterité  enfeuelifTant  auec  eux  tant  de  belles  &  rares  expé- 
riences qu'un  alfiduel  ttauail  leur  auoit  faid  dcfcouurir.  Chofe  véritablement  qui 
ne  fe  peut  a(Tez  regretter  &z  déplorer,  &quià  faid  que  i'ay  osé  le  premier  donner 
ouuerture,  &  inciter  chacun  à  y  contribuer,  ce  que  l'art  &:  expérience  luy  en  aura 
peu  fournir. 

C'eft  donc  cefteconfideration  qui  me  faid  mettre  au  iour  ce  traidé,  tantpour 
facilliter  en  tout  mon  pofïïble,le  chemin  a  ceux  qui  embraifent  l'apprentiflage  de 
c'eft  art  Afin  qu'après  en  auoir  reçeu  par  ce  moyen  quelque  foulagcment  ils  foient 
pareillement  înuitezàfairele  mefmeàl'endroiddeceuxqui  leur  fuccederont,  Sz 
ainfi  augmenter  déplus  en  plus  le  luftre  de  c'eft  art  auquel  nous  auons  vne  parti- 
culière obligation.  £t  par  ce  que  pour  s'adonner  à  quelque  art  que  fe  foit.  Le  pre- 
mier efgard  quife  doit  auoir,  c'eft  de  voir  fi  onyelt  propre  &  idoine  ,  ie  com- 
menceray  par  les  conditions  requifes  en  celuy  qui  veut  embrafler  ceftuy-cy. 


CHAPITRE  II. 

Des  conditions  yequt/ès  à  l' apprenti f. 

Ntre  toutes  les  conditions  requifes  à  quiconque  defire  faire  appren- 
tilfage  de  quelque  art  que  fe  foit,  il  eft  certain  &  euident  que  la  prin- 
cipale,c'eft  le  defir  d'apprédre ,  &  fe  rendre  expert  en  iceluy.Mais  s'il 
y  a  art  ou  meftier  ou  foit  particulièrement  requife  vne  iinguliere  af- 
fection à  qui  en  veut  acquérir  vne  alTeurèecognoiiTance&pra&ic- 
que.  C'eft  en  celuy  du  Serrurier  où  autrement  la  difficulté  quife  r'encontre  a 
l'exercice  d'iceluy  le  defgouteront  bientoft  ,  &c  quittera  tout  incontinent  ce  que 
froidement,  il  auroit  embra(Té:Mai  s  corne  en  vain  le  propofe  on  vne  fin  û  quant  de 
quat  on  neft  appareillé  de  moyês  pour  y  paruenir,  auant  que  de  s'engager  plus  auac 
Se  rechercher  plus  affedueufemét  l'expérience  de  c'eft  art,il  faut  qu'il  prenne'gar- 
de  à  voir  diligemment,s'y  les  force  de  Ion  eorps  correfpondront  à  fon  defir  :  car  s'il 
n'eft  allaigre  fain  de  corps  rohufte  &:  de  bonne  complexion  pour  fupporter  la  pei- 
ne Se  le  trauail  continuel  ,  requis  à  la  praticque  de  c'eft  art  ,  il  fera  fubied  à  plu- 
fieurs  maladies  comme  douleurs  des  yeux  mal  de  tefte  douleurs  de  iambes,  caufées 
pour  eftrc  toufiours  debout  auprès  du  feu»&  par  vn  labeur  aflïdu.  Que  s'il  fe  fenc 
30ez  muny  contre  fes  incommoditez  II  faudra  lors  qu'il  face  choix  de  quelque  bon 
Se  expérimente  maiftre,  duquel  bienfoigneufementeonduid  inftruid  Se  dirigé,  il 
pourra  s'afleurer  de  faire  vn  progrès  tel  qu'il  defire. 
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CHAPITRE  III. 

Le  deuolr  du  maijlre  a  l'endroit  de  l' apprenti/. 

Vis  que  ainfieftque  nous  fommes  aucuglés  en  ce  que  nous  auons ,  Se 
ne  iugons  pas  facilcmét  des  chofes  ou  nous  fommes  portez,  ce  n'eft  pas 
affez  qucrapprentiffuiuantfonaffedion,&:  defir  fe  laifle  incontinent 
1  aller  Se  fans  autre  confîderation  embrafle  cet  art  autant  laborieux 
que  difficile.  Mais  il  faut  que  lefage&  expérimenté  maiftre  regarde 
s'il  eft  pour  fubfîfter  Se  perfeucrer  à  la  continuation  du  trauail,  pourquoy  faire  il  ne 
fera  hors  de  propos  auant  que  de  le  receuoir  foubs  fa  difcipline,i'experimeter  deux 
ou  trois  mois,&  l'ayant  rccogneupr©prc  Se  defireuxd'aprendre,  il  l'admettra  com* 
mençant  à  luy  montrer  fidellement  Se  metodiquement  chofe  la  plus  requife  en 
matière  d 'enfeigner.  Et  pour  commancer. 

Et  pour  commancer. 

A  première  chofe  qu'il  îuy  montrera  c'efl:  de  cognoiftre  les  outils  les 
9  plus  necenaires  de  les  met  cre&  drefTer  en  leur  place&:  de  les  tenir  nets 
W  fans  poulïiere  Se  fe  prendre  garde  qu'ils  ne  contradent  ou  amaflent 
à  aucune  rouille  quand  ils  ne  feruiront  pas  fouuent,  de  nettoyer  Se  frot- 
ter auec  equailles  qui  fortent  du  fer  en  forgeant ,  l'enclume,  bigorne, 
(taux, gros  martcauXjfleaux  de  baleces'iiy  en  à  dâs  laboutique,Taffeaux,  &:  petites 
igornes  qui  sôt  furl'eftablie.Mais  il  cil  neceffaire  pour  les  pouuoir  plus  facilement 
omettre  en  leur  propre  place  Se  lieu ,  Se  fçauoir  àqdoy  ils  font  deftinés  de  retenir 
a  mémoire  les  nos  qu'on  leur  adonnez  fuyuant  leur  vfage,ie  les  eftalleicy  par  or- 
irc  fmon  tout  au  moins  les  plus  vtiles  Se  ceux  defquels  on  fe  fert  communément. 

CHAPITRE  IV. 

Lesnems  des  principaux  &  plus  necejfàires  eut  ils  qui feruentau  Serrurier, 

Premièrement. 

'enclume  qui  fert  à  battre  le  fer  à  chaut  &  à  froid,  cinq  ou  fix 
marteaux  à  frapper  deuant  les  vns  à  pane  droide  poureflargir  le 
J&sk  ^es  aucres  à  pane  de  trauers  pour  le  t^rer. 
7È  W^^jr&  Marteaux  à  main,*  pane  de  trauers  Se  pane  droide. 

»  Marteaux  a  tefie platte^om  drefTer  Se  planir  le  fer. 
Marteaux  a  tefie  ronde^om  emboutir  les  pièces  rôdes  Se  demyes  ro 
La  bigorneront  tourner  les  groffes  pièces  en  rond,  Se  pour  bigorner  les  anneau? 
clefs  Se  aucres  pièces  quelquesfois  icelles  bigornes  tiennet  au  bout  de  L'enclf 
Le  tranchet.  pour  couper  les  petites  pièces  de  fer  à  chaut  que  l'on  met  pour  lord 
re  au  cofté  de  L'enclume  ou  fur  le  pillier  d'icelle. 
Lesfoufjlaiclsftom  chaufer  le  fer,fimples  ou  double». 
La  tuyère  de  la forge ,par  ou  paffe  le  vent  des  foufflaids. 
Les  tenailles  dmcJes^om  tenir  les  petites  pièces  de  fer  dans  le  feu. 
Tenailles  crochés^om  tenir  les  grofles  pièces  de  fer  dans  le  feu. 
Tyfonnier  é' p ailette  de  fer^om  ouurir  le  feu  Se  pour  fablonner  le  fer. 
Lauge  de  pierre  ou  de  bois, yom  mettre  l'eau  de  laforge. 
Le  ballay  ouefcouuette ,pour  arroufer  lefeu,&  pour  referrer  le  charbon. 
Siz,eaux  ou  tranches ,pour  fendre  les  barres  de  fer  à  chaut» 


4 


Ouuerture  Je  f  Art: 


Siz.ea.ux  ou  tranches  perdes ,  pour  couper  les  fiches,ou  couplets,  &  autres  peste  f>iec&5 

de  fer  à  chaut. 
Poinçons  ronds ,pour  percer  les  pièces  en  ront. 
Poinçons  Carrefour  percer  les  pièces  carrées. 
Poinçons  plats,pour  percer  les  trous  plats. 
Poinçons  en  oualles,  pour  faire  trous  de  celle  figure. 
Cûtandrins ronds $ouï  tourner  canons  bandes  &  autres  pièces. 
cM.indnns  carrés  pour  accroiflre  les  trous  faicts  auec  le  p  oinçon? 
Mandrins  en  oualle  ,pour  faire  femblable  chofe. 
Mandrins  enlou^angeypoui  faire  les  grilles  de  celle  façon. 

Mandrins  m  triangle,  &  autres  figures  que  l'on  à  affaire  pour  referrer  &:  enformer  les 
trous  après  qu'ils  font  commencés  auec  les  poinçons. 

Proches  rondes  de  plufîeurs  grofeurs ,  pour  faire  couplets ,  fiches ,  &c  pour  tourner  plu- 
fîeurs pièces  à  chaud  &c  a  froid. 

Proches  carrées  de plufeurs  grojfturs-,pour  tourner  les  pièces  défais. 

Percoueres  rondes ,pour  percer  les  pièces  à  chaut. 

Perçoueres  carrées,  pour  femblable  chofe. 

Perçoueres  ou  les  trous font  berlons  ou  plat  s. ^  pour  percer  les  trous  plats  ou  carrés. 
Seigle  dcferypour  drefTer  les  pièces  lors  qu'elles  font  chaudes. 
Efquicrre ,  pour  metrre  les  pièces  à  l'efquierre  à  chaut. 
Compas  jpouï  pren  dre  les  mefures. 

Cloukres  rondes ,pour  rabattre  les  telles  des  avis,&  autres  pièces. 
Clouieres  carrées  &  berlongnes 5pour  femblable  chofe. 

Fourchette  de fer ,  pour  tourner  les  brequins.tcrriereSjCanons^  autre  jpieçes  que  l'on 

tourne  en  rond  où  en  demy  rond  a  chaut. 
Eftaujpoxii  plier  &:  limer  les  pièces  a  chaut. 

Cha/fës  carrées  .pour  entailler  les  pièces  carementfur  le  carre  de  l'enclume. 
Chajfes  rondes  &  demyes  rondes  ,  pour  enleuer  &  entailler  les  pièces  de  cefte  fa- 
çon 

Suage, pour  forger,  &:  enleuer  les  barbes  des  pélles3&:  autre  pièces  femblables. 
Autres (ua?e$ox\i  forger  les  pièces  en  demy  rond,  trianguler,&:  pièces  femblable. 
yw,pour  plyer  les  coques  dei  ferreures  de  coffre. 

Les  outils  qui fèruent  a,  travailler:  au fer,â froid» 
Eftau,  pour  limer  le  fer  a.  froid. 

Tafeaux  qiïonmet  [url\ftablic$&x\t  percer.couper,riuer,&:  drefTer  le  fer  à  froid. 
Petites  bigornes,  qui  ont  vn  bout  rond,&  l'autre  carré  pour  tourner  les  rouets  èC  au 

très  petites  pièces  deffus. 
Petis  ta/ceaux plats}pom  riuer  des  pièces  aux  ferreures, 

LIME  S. 

Gros  carreaux  taillés  rudes, pour  ebaucher,&  limer  les  pièces  de  fer  a  froid. 
Gros  demy  s  Carreaux,  qui  feruent  a  femblable  chofe. 

Grojf,  s  carrelcttcs ,  pour  limer  &  drefTer  les  greffes  pièces  après  que  le  carreau  ou  de- 
my carreau  y  aura  pafTé. 
Limes  carrées, pour  ouurir  des  trous,carres  Se  autres. 

Lime  s  à  fendre  de plufîeurs  grojfeurs •  pour  fendre  les  clefs  Se  autres  pièces  fur  lefquellcs 

il  faut  mettre,  vn  damer  que  ie  diray  s'y  après. 
Limes  tnangulcr,pouv  faire  vis  taraux,&  autres  pièces  femblables, 
Limes  rondes ,  pour  écroifle  les  trous. 
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Limes  demyes  rondes  qui fement ,  pour  limer  les  grofles  pièces  en  demyes  rondes^ 

pour  limer  les  iies,&  plufieurs  autres  chofes. 
Limes  a  bouta  .,  pour  dreiTer  les  pannetons  des  clefs,&  fies  à  refendre  au  long. 


PETITES  LIMES. 


Limes  carrées  ou  1  potence. 
Limes  demies  rondes. 
Limes  carrelâtes. 
Limes  coûte  lies. 


Ltmesen  oualle. 
Limes  rondes  ou  queue  de  rat. 
Limes  triangulaires. 
Limes  en  cœur^ejr  autres  figures. 
Toutes  ces  petites  Urnes feruenf  pour  v  uider  anneaux  de  clefs,  efcuflbns  couronnemetsâ 

&:  autres  pîeces  femblables. 
Limes  qui  font  fendues  par  le  milieu ,  pour  limer  embaffes,  &:  pour  efpargner  vn  filet 
demis  les  mouleures  vazes  ,   balluftres3  ou  autre  ornement  qu'on  faidb  aux 

clefs, & autres  chofesfemblables. 
Limes  qui  ne font  tarifées  que  d'vn  cofte ,pour  femblable  chofe. 

Limes  à  fendre  de  pltifieurs  grojfeurs  qui  font faitfes  en  dos  de  carpe,  pourfendre  des  com- 
pas. 

Limes  a  fendre  qui  ne  font  point  taillées  par  fur  les  cofez,  pour  fendre  &:  drefler  les  râ- 
teaux des  clefs. 

De  toutes  les  petites  limes ,  cy  de  (fus  il  faut  de  chafque  forte  j \  oufix ,  encores  nefèu,  pour, 
gueres  de  temps,fi  fe  faid  beaucoup  d'ouurage  dans  la  boutique 


Carreaux  doux, 
Demis  carreaux. 
Carrelé  tt  es. 
Demye  rondes. 


LIMES     D  0  V  C  E  S, 

Limes  a  bouttes. 
Limes  triangulaire s\ 
Limes  en  louzange. 


OVTRE  LES  LIMES. 


Il  faut  auoir  les  outils  qui  enfument. 

Petis  marteaux ,  pour  porter  en  ville ,  pour  pofer  Se  ferrer  la  befongne,  &  pour  fer- 
uir  à  la  boutique. 

Terfoueres  rondes  & plattes^om  percer  les  pièces  a  froid. 

Perçoueres  rondes  decinqoufxgrofeursJipo\irfa.ire\estto\isronâs. 

Poinçons  plats  de  s. ou fix fortes ,  pour  picquer  les  rouets  des  ferreures ,  &C  autres  pièces 
lefquelles  font  limés  en  demy  rond. 

Poinçons  berlongs  de  3  ou  ^.groffeurs ,  pourpereerles  trous  des  piedSjdesrefTorts,  co- 
ques &  autres  pièces  de  cefte  façon. 

Poinçons  carrés ,pour  percer  trous  de  cefte  façon. 

Poinçons  à  emboutir  ;  &  releuer  roulettes, &  autres pièces  fur  du  pbmb,ou  autre  chofe. 
Contre  pommons  ronds  pour  contrepercer  les  trous,  pour  riuer  les  pièces. 
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Contrcpoinçons  berlongs  ejr  carres, pom  contrepercer  les  trous  de  cette  façon. 
Forretz1deplupeursgro(Jèurs%.ou  10.  auec  le/tu  boefies ,  pour  forer,  &  percer  les  pièces 
F  orretz,  carrés ,  pour  drefler  les  trous  des  clcf>,&  foreures.  (de  fer. 

Fratfes  rondes  &  carrées,pour  contrepercer  les  pièces. 

Le  cheuallet, pour  tenir  les  forctz&  ftafes  lors  que  1  ô  fore,ou  frafe  quelques  pièces. 
Lapallctte  de  bois  fur  laquelle  on  met  vne  petite  pièce  dacier  trempé ,  &percéa  demy ,  pour  po- 

fer  le  bout  du  foret,lors  que  l'on  fore  quelque  pièce  tout  feul. 
L'archet  auec fa  corde  de  boy w^pour  tourner  les  foretz. 
Callibre, pom  voir  files  foretz  vont  droi£t,&  pour  arrondir  les  clefs. 
Tenailles  a  W3pour  tenir  les  pièces  auec  la  main. 
Tenailles  a  vis  de  ^y,pour  tenir  les  pièces  pollies. 
Tenailles  de  ^.V,pour  mettre  dans  leftau,  pour  pollir  les  grofles  pièces. 
Tenailles  a  chanjraindre  que  l'on  met  dans  l'efi au, po\xx.  chanfraindre  les  pièces. 
Filières  de plufieurs  groffeurs, pour  faire  les  vis. 

Tarraux  de plufieurs groffeurs  ,auec  lefquels  ferot  fai&es  les  filiercs,&:efcroucs  des  vis. 
Tourne a  gauche ,  pour  tourner  les  vis, &:  tar^ux,&  démonter  les  ferrcures,&:  quel- 
quefois pour  redreflèr  les  rouets. 
Suages ,pour  enleuer  des  pelles  des  ferreurcs. 

Autre  fu  âges  .poux,  forger  les  pièces  en  demy  rond  triangulaire,  &  autres  fcmblables. 

Fers  a  bouter  les  tiges anneaux  des  clefs. 

Fers  à  bouter  les  pannentons  des  clefs  ,lors  qu'on  les  fend. 

Fers  à,  bouter  le  fer  à,  rouet,pouï.  faire  les  pieds  des  rouets. 

Fers  a  limer  les  plaines, croix, faucillons,  &c  autres  rouets. 

Fetis  compas ,pour  prendre  les  mefures  des  rouets, &r  autres  pièces. 

Formes  à,  tracer, poux,  portraire  fur  le  fer,  &  tracer  les  rouets, &  autres  pièce*. 

Griffes  d  tracer  les  pannetons ,des  clefs. 

Burins  plat  3, poux  fendre  les  pannetons  des  clefs. 

Burins  coulans,ca.rxcz,8c  en  louzange  à  gi  auer. 

Onglet  te  s  pour  mefme  chofe. 

Echoppes,  pour  echopper,lors  que  l'on  graue  quelque  groflîerc  chofe  en  relief. 
Ciz,clets  de  plufieurs fortes ,  pour  releuer  efcufl'ons  targettes ,  &  autres  pièces  fembîa- 
blcs  fur  du  plomb. 

Giataueres  rondes, &  demye  rondes, ô d'autres  figures ,pour  drefler,  &  arondir  les  anneaux 

des  clefs,&  autres  pièces  que  l'on  faicl:  de  relief. 
Rifloucres ,  &  limes  à  reculer  de  diuerfes  façons ,  ce/ont  Urnes  taillées  douces par  le  bout ,  pour 

drefler ,  &  atteindre,&  nettoyer  les  figures  &:  aut  res  pièces  de  relief. 
Ow^/j,pour  renir  le  fer  plat  fur  le  plomb  comme  îe  diray  ci  après. 
V ne  plaque  de  plomb,  pour  mettre  deflbubs. 
V arlcts,  pour  blanchir  les  targettes  ccuflbns  &  autres  pièces. 
Bots  à  limer  que  lion  met  dans  l'efl autour  arondir,  &  drefler  les  pièces. 
Bonjour  tourner  les  clefs,&  autres  pièces  auec  emeryl  detrampéaucc  huillcd  o- 

lif  que  1  on  ferre  dans  l'eftau. 
Reigle,poux  drefler  la  befongne  à  froid.  * 
F/qutc ne, pour  equavrer  les  pallaftres,&  autres  pièces. 
Ctzail/cs  pour  coupper  le  fer  reruc 

Ciseaux  à  froid ,  pour  coupper  les  petirespieces  de  fera  froid  fur  rafleauxou  autres 
Ciseaux  à  tailler  dis  limes.  (lieux. 
Gros  burins  plats ,  pour  coupper  &  emporter  le  fer  à  froid  lors  qu'il  s'y  trouuedcs 
Burins  a  Cliquer  les  rappes.  (grains. 
Groffis  rappes  carrées ,& plattes  ,&  demy  s  rondes,  pour  drefler  les  pièces  de  bois. 
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Petites  rappes  rondes  3&  demys  rondes ,pour  faire  les  entrées  des  clefs,  &  autres  ouuertu- 
res  femblables. 

Vn  rochouer auec du  borax ,pour  fouder  &  brazer  facilement  les  petites  pièces  comme 

ie  diray  en  fon  lieu. 
Fers  à plyer  les  cramponnets  des  targettes. 
Ter  s  a  limer  le/dits  cramponnets. 
Callibrestfom  limer  les  verrouils  des  targettes. 
Fftampes^om.  riuer  les  boutons. 
Brumjjbuers  droifts  ,pour  pollir  le  fer. 
Brenijfouers  croches ,  p  our  pollir  les  aneaux  des  clefs. 
Bruniffouers  demys  ronds ,  pour  eftamer  auec  la  feueille  deftain. 
VnepoiUe,  a  eftamer  garnie  de  20.  ou  ssdiures,  pour  le  moins  deftain  fm,pour  eftamer  les 

targettes,&  autres  pièces  comme  ie  diray  ci  après. 

OVT1LS   PROPRES  A  FERRER   LA  BESONGNF. 

PEtis  marteaux  ,  pour  ferrer  la  befongne  dans  la  pierre,  &  dans  le  bois,  &pour 
frapper  le  clou. 
Ciseaux  en  pierre  <ate,plufieurs  groffeurs,&  longueurs. 
Brequins  en pierre^auv  faire  les  trous  dans  le  tuffeau  ou  pierre  tendre. 
Grains  dorge,oufer  carré ,  pour,  faire  trous  en  pierre  dure  lors  que  les  cizeaux  ny  peu- 
uent  entrer. 

Plaftroutr ,  pour  pouffer  la  brique  ardoyfe  ou  pierre  dans  les  trous  lors  que  l'on  pla- 

ftre  quelque  pièce  de  fer  dans  de  la  pierre. 
Brequins  de  7. ou  %.groftèurs. 
Sye  à  guichet,  pour  faire  les  entrées  des  ferreur  es. 
Syotjpoux  couper  quelque  pièce  de  bois. 
Bedannes  croches^om  ferrer  les  fiches  dans  le  bois. 
Ciz£aux  à  fiches  fort  terues}  pour  ferrer  les  fiches  dans  le  bois. 

Cherche  fiche  qui  eft  comme  vn  çoinçon  pointu  ejr  aceréparle  bout  qui  fert,  pour  trouuerle 
trou  des  fiches  que  l'on  faift  crochu,&:  recourbé  par  le  haut  qui  fert  pour  le  re- 
tirer du  bois  plus  facilement. 

Limes  coudées, pour  couper,&  dreffer  les  clousà  fiche. 

Vne  eftablie^om  ferrer  la  befongne  de  menuyferie. 

Vn  crochet ,pour  mettre  fur  ladi&e  eftablie  pour  tenir  les  pièces. 

Vne  varloppe ,pour  dreffer  les  bois  à  limer,&  autres  pièces. 

Vnvakt,ipom  tenir  pareillement  les  pièces  fur  l'eftablie. 

Vn  rabot  jpowz  planir  le  fer,&  pour  pouffer  des  filletz,&:  mouîeures. 

Vn  petit  Guillaume,  pour  ofterdu  bois  des  croyfés^&feneftres  lors  que  les  guichets 
font  par  trop  iuftes. 

Vfques  icy  i'ay  à  plus  près  couché  par  ordre'les  noms  des  principaux  ou- 
tils dont  fe  fert  couftumierement  le  Serrurier,d'efquels  après  quel'ap- 
prentif  aura  diligemment  appris ,  êc  retenu  le  nom  ,  Il  doit  auoir  vn 
îoing  particulier  de  les  ferrer  dreffer,  &:  mettre  en  leur  place  pre- 
nant vn  fingulier  égard  aux  limes  ,  Ôc  fur  tout  aux  douces  à  ce  quelles  ne 
foyent  chargées  de  graiffe  ,poufliere ,  ordure  ,  &:  fallctez  :  c'eft  pourquoy  les 
ayant  foigneufement  effuyées  &c  nettoyées  auec  vn  linge  fec,  il  les  referrer  a 
en  leur  lieu  deftiné  ,  affin  que  tant  luy ,  que  le  maiftre  ,  &:  les  compagnons  le 
puiffent  fans 'aucun  retardement  trouuer  à  leur  befoing.  Auec  cela  ,  il  n'ou- 
bliera d'ofter  les  mâchefers  de  la  forge  garnir  l'auge  d'eau,  Se  de  fon  ballay  te- 
nant le  charbonnier  garny  de  charbon  :  Au  cofté  de  la  forge  fera  du  fable 
fec  pour  fablonner  le  fer  quand  il  eft  prefque  chaut  pour  fouder  ,&c  doit  on 
pareillement  auoir  de  la  terre  franche  vn  peu  fablonneufe  detrampée  auec 
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eau,  qui  doit  eftrc  au  cofté ,  ou  au  bout  de  laugc ,  cefte  terre  fert  pour  terrifier  le 
fer  ,  lors  "qu'on  fai£tdes  fiches,  couplets,  ou  chofe  femblable,  ou  que  l'on  veut 
foudëi  plulieurs  petites  pièces  enfemble  ou  acerer  quelque  chofe,  la  terre  y  eft  ne- 
celfaire:car  autrement  on  ne  fçauroit  rien  faire  qui  vaille. 

Auec  cela,  il  nettoyerales  eftablics ,  referrera  la  limaille  qui  tombe  deikis&au 
pied  des  eftaux,poureftre  vtile  en  quelques  medecines,&  aux  teinturiers  de  draps, 
de  linge,ou  toille  :  que  tous  les  outils  foient  toufiours  nets  &c  qu'il  ne  tombe  eau 
dciTus  ,  ce  qu'auenant  faudra  promptemenr  les  eifuyer  auec  vn  linge  fec  &c 
les  faire feicher,  autrement  ils  feront  incontinant  chargés,  &gaftés  dérouille, 
ce  qui  arriue  pareillement ,  fi  on  les  laiffe  trainer  dans  la  poutfiere ,  c  eft  pourquoy 
les  eftabhs  doiuent  eftre  tenues  nettes,  comme  toute  la  boutique  affin  que  l'on 
puilfe  trouuer  facilement  les  petites  pièces,  qui  tombent  le  plus  fouuent  fous  les 
eftablics,toutes  ces  choies  fe  doiuent  faire  vne  ou  deux  fois  la  fepmaine. 


ma 

CHAPITRE  V. 

Le  moyen  de  cognoiftre  quand  le fer  eft  chaud* 

Apprentif  ayant  appris,6£  retenu  le  nom,&  la  place  des  outils  fe  doit 
par  après  appliquer  à  la  forge,  &  à  la  lime,  de  telle  façon  quecon- 
ioignant  toufiours  le  progrès  de  l'vn  de  de  l'autre  enfemble,  il  puilfe 
en  peu  de  temps  venir  à  bout  de  fon  defir  ,  &  contenter  fon  mai- 
rjf  ftre,  &z  comme  chalque  ouurage  de  Serrurier ,  fe  doit  commencer 
par  feu,il  me  séble  que  pour  methodiquemét  procéder:  La  chofe  qui  fe  doit  la  pre- 
mière apprendre,Ceft  de  chaufer,&  faire  rougir  fon  fer  de  mefure ,  &  fans  le  brû- 
ler,d'autant  qu'en  vain  fe  force  il  de  manier  le  fer  fur  l'enclume  fi  ne  le  içait  gou- 
uerner  dans  le  feu.  Dont  pour  ce  faire ,  il  faut  premièrement  auoir  égard  à  la  grof- 
feur  du  fer,&  fuiuant  icelle  le  laiftér  dans  le  feu ,  &  l'ayant  chaufé  de  mefure  ,  faut 
le  retirer  doucement  du  feu  en  le  fuportant  de  peur  qu'il  ne  touche  au  fraizil  delà 
forge,affin  de  le  tenir  net,  ôz  prendre  garde  de  ne  l'enfoncer  au  fond  du  feu,  que  la 
tuyère  par  ou  palle  le  vent  des  foufrlets  foit  vn  peu  plus  balte  que  le  fer  qui  chau- 
fe  affin  que  le  vent  palfant  par  deffous, le  charbon  s'enflamme  au  tour  du  fencar  Ci 
vous  le  mettez  au  droict  de  ia  tuyère,  le  vent  le  refroydira ,  &:  chaufera  en  deux  en- 
d-,  o:£h  &  ne  le  pourrés  cômodement  chauferjl  eft  bien  plus  facile  de  cognoiftre  fi 
le  fer  cil  chaut  auec  le  charbon  de  bois ,  qu'auec  celuy  de  terre ,  par  ce  que  celuy 
de  terre  chaufç  beaucoup  pluftoft  qnandileft  bon,  que  celuy  de  bois,&:  aufllquad 
ii  eftehaufré  auec  celuy  de  bois,  iliettede  petites  eftincelles  de  feu ,  en  façon  de 
petites  eftoiles  qui  fortét  auec  vn  petit  brui6l,qui  demôtre  que  le  fer  fera  chaud  en 
peu  de  reps.  Si  c  eft  quelque  pièce  de  fer,qu  ô  ne  fe  puilfe  tourner  dans  le  feu,apres 
1  auoir  chaure  quelque  elpace  de  temps,  lulques  àce  queiugiés  à  peu  près  qu'il 
foit  chaud, ce  que  vous  cognoiftrés  en  celant  de  fourler,&  efeoutat  s'il  boult  dâs  le 
feu,&  ta'd  vn  petic  bruici,l'ayat  tiré  doucemét,&f  porté  fur  l'enclume  vous  frappe- 
res  au  coincncemct  à  petis  coups:mais  le  plus  diligément  que  faire  fe  pourra  durac 
qud  cil  chaut:Lar  fi  vous  maques  à  le  bie  îoindre,  &:  fouder  à  la  première  chaude, 
empeichant  lur  tour  qu  il  n'entre  dufraizil  entredeux,ou  qu'il  ne  prenne  équail'e 
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car  il  fera  après  impolîîblc  de  le  fonder,  que  fi  vous  voyez  qui  ne  foie  fondé,  &  qu'il 
ait  entré  quelque  équaille  entre-deux ,  faudraouurirreî4droi&  paiileux  auec  le  jj* 
zeau,poincon,ou  autre  chofe,afin  de  faire  fortir  les  équailles  ,  ou  crace ,  6c  mettre 
quelque  taillant,  ou  pieees  terue  d'aifier,  ou  de  fer  enrre- deux  ,  puis  le  terraifesr 
auec  de  la  terre  franche  detrampée auec  eau,  &îe  rechauferez  iufquesàcequ'é- 
fiant  prefque  chaud  vous  veniés  aie  defcouurir  doucement  de  fon cherbon ,  8g 
ietter  auec  lapallette,ou  tizonnier  de  la  forge  du  fable  d'elle  Se  fec ,  ou  terre  fran- 
che ea poudre  deffus  ièlieu  que  voudrés  louder,  &lechaufer  lemieuxqiii  fera 
poffiblCjfi  la  pièce  cft  menue  il  faut  hauflêr  &c  baiffer  doucement  les  foufflaits 
eftant  tout  certain  que  fi  vous  chaufés  vne  petite  pièce  rudement,auec  des  fouf- 
flaits  ayant  le  vent  fort ,  la  pièce  ferapluftoft  brûlée  que  vous  n'aurés  recogneu, 
quand  voftre  fer  ferachaudjC'eftpourquoy  pour  s'en  prendre  garde,  ii  fautdiîi- 
gement  regarder  de  quelle  qu'alité  fera  le  fer:  car  s'il  eft  cafîanc,  y  ne  le  faut  pas 
jant  chaufer,  que  celuy  qui  eft  doux  &  pliant,  d'autant  qu'il  n'endure  pas  tant  le 
feu  &  fe  brulle  pluftoft ,  &encores  d'auantage  auec  le  charbon  de  terre  par  ce 
qu'il  fe  fait  vne  croûte  parie  detTus ,  auec  vne  flamme  clerc  quiernpefche  dere- 
co^noiftre  les  eftincelles  quien  fortent,  lors  qu'il  eft  chaut,&:  le  plus  foulent ,  ce- 
luy&qui  n'y  eft  ejepert ,  y  eft  trompe ,  le  gros  fable  qn'on  iette  deûus  pour  le  fouders 
rend  le  fer  reueïche  à  la  hme,la  terre  y  vaut  mieux  lors  qu'on  le  veut  1  imer. 


CHAPITRE  VL 

Tour  forger  vn  clou* 


N  tout  art ,  la  cognoifîance  duquel  on  defîre  faire  quelque  progrés ,  il 
ne  faut  mefprifer  les  chofes  pour  petites  quelles  foiét,ains  au  cotrain 
s'eftudier  aux  plus  faciles,pour  par  après  fe  rendre  plus  expert  aux  plus 
difficiles,  aufli  fera  il  â  propos  quelapprcntif  dé  c'eftart,  s'exerce  pre« 
mierement  à  bien  forger  vn  clou,  par  amfi  procédant  de  degré  en  de- 
gré,il  viendra  facilement  à  la  cognoilTance  &  pratique  des  plus  difficiles ,  Or  donc 
pour  forger  vn  petit  clou,prenés  vne  petite  verge  ou  autre  morceau  de  fer  qui  rie 
îbit,ny  doux,ny  caftant, par  ce  que  s'il  eft  caftant,  il  en  brûlera  la  moytie  auant  qu'il 
en  puifle  faire  vn ,  encores  ne  vaudra  il  gueres  eftant  faict  :  car  il  caiTcrâ  àu  moin» 
dre  effort,!!  le  bois  ou  il  doit  feruir  eft  dur:&:fi  le  fer  eft  doux,y  les  fera  prefque  tous 
pailleux,ou  fourchus  &:  ne  vaudront  rien  du  tout,en  forte  qu'ils  ployerons  tous  erï 
les  mettant  en  befongne  fans  pouuoir  aucunement  entrer  dans  le  bois  s'il  éffc  dur* 
qu'il  prene  doc  du  fer  propre  qui  foit  meilé,doux  &  caiTant.il  faut  le  chaufer  doti-* 
cernent  par  le  bout,  tant  qu'il  foit  fuant,  &  le  tirer  promptement  du  feu  fans  lë 
trainer  dans  le  fraifihcar  autrement,ii  ne  fe  foudra  corne  il  faut  en  le  tirât  dufeu,il 
fautfrapper  vn  petit  coup  auec  le  fer  chaut  cotre  le  derrière  dericlume,  enprenâe 
lemarteau  le  plus  prornptemét  qu'il  fera  poftible ,  en  frapant  doucement  fur  îe  fer, 
d'vn  cofté  ÔC  d'autre  pour  letirer  en  la  forme  que  vous  le  voudrez,  puis  le  couper' 
fur  le  trachet  ou  fizeau  qui  doit  eftre  dasvn  trou  faid  exprès  au  bout  de  l'éeîumeoîï 
furie  pillier  d'icelle,  Or  pour  côioindre  comeno^auosditlapraticque  de  la  for- 
ge, &  de  la  lime  enséble^cachat  bié  forger  vn  clou  &:  autres  telles  petites  pieces^jl 
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s'applicquera  a  la  lime ,  commançant  par  quelques  petites  pièces  pour  fc  drefler  la 
main ,  &:  fur  tout  s'eftudiera  à  pouffer  la  lime  droicî:  tout  le  lon£  &  à  fe  tenir  droici 
àl'eftauafmde  bien  drelfer  fa  befongne.  fe  prenant  garde  de  courber  &c  ^auchir 
les  iambes  ce  qui  arriue  quelquefois  faute  d'en  eftre  aduerti. 


CHAPITRE  VII. 

S  meures  antiques. 

Vant  que  palTer  outre, &:  de  parler  de  diuerfes  façôs  de  ferreures  qui  fc 
font  à  presat  il  me  scble  à  propos  de  mettre  en  auantja  façon  de  celles 
d5t  fe  feruoyet  nos  maieurs.  Premieremct  toutes  les  ferreures  tant  des 
portes  que  descorTres,&:  cabinets,  &  autres  meubles  fe  meftoyét  par  le 
dehors,  mefmc  encores  à  presét  les  ched  ccuuresque  l'on  fait  en  plu- 
fieurs  villes  des  plus  célèbres  de  ce  Royaume  fe  f5t  encores  à  l'antique,*!^  par  le  de- 
hors chofe  à  laverité  très  excellente  belle  &:  difficiles  à  caufe  des  pci  cuis  râteaux  &: 
autres  gardes  qui  patient  dans  les  clefs  en  tournât  qu'il  cou  lent  faire  aux  ferreures, 
mais  encores  plus  à  caufe  des  orn.emens  d'architecture  Iculpture  où  relief  qu'il  faut 
mettre  furicelles  en  forte  que  pour  l'accopliflement  de  c'eft  ouurage  eft  requss  hea- 
coup  de  teps.Tant  que  quelques  vns  y  ont  mis  deux  ans&  plus  à  parfaire  leur  cheu- 
dœuure,tellcment  que  c'eft  quelquesfois  la  ruyne  des  pauurcs  alptrans  à  caufe  dzs 
grands  frais  &defpenccs  qui  luyconuient  faire  en  trauaillanr,  outre  qu'icelles  ne 
fe  vendent  pas  s'y  facilement  comme  celles  qui  font  à  prefent  en  vfage,mefines  el- 
les n'y  les  gardes  qui  fe  mettent  dedans  ne  font  plus  gueres  en  vfage  6c  fe  peuuent 
facilement  forcer,d'auantage  ils  ne  fe fair  plus  déportes  coffres  &:  autres  meubles 
comme  l'on  faifoit  le  temps  paifé  mais  elles  font  incommodes  en  beaucoup  de  fa- 
çôs eftant  dificill«s  â  nettoyer  &  fubiedes  à  acrocher,&  a  rompre  foutannes,  robes, 
ou  manteaux  qui  en  approchent  &:  auffi  que  ledites  ferreures  auec  leur  ornemés  ef- 
tant mifes  &T  pofees  aux  coffres  ou  autres  meubles  incontiaant  font  toutes  en- 
rouillées*&  pourries  à  caufe  de  l'eau  qu'on  iette  déifias  par  inaduertanec  ou  autre- 
ment qui  eft  la  ruyne  totalle  d'icelles. 

Il  y  en  à  qui  font  auec  vn  moraillon  fimple  auec  vn  pelle  comme  vne  carrée  feule- 
ment,autres  qui  font  auec  vn  moraillon,  &c  vne  gâchette,  autres  qui  font  auec  vu 
moraillon, &z  vne  gachettedouble  auec  vne  hache. 

Autres  qui  font  auec  vn  moraillon  fourchu  qui  porte  deux  auberons  ou  l'on  met 
vn  pelle  briré  apignon  où  bien  vn  pelle  a.  S.  pour  les  fermer  tors  deux  à  la  fc \s .  êc 
encores  outre  les  pelles,  des  doubles  gachettes,pour  feruir  à  fermer  les  cof- 
fres. 

Autres  en  fonta  2. y  j.ou  7. pelles  de  plufieurs  Sz  diuerfes  façons  ,  &  notés  que 
tous  les  ched'œures  la  plus  part  des  clefs  fefont  auec  doubles  ferreures  auec  an- 
neaux de  relief  les  moindres  font  3  5.7.  permis  ,&  autres  sôça?. 11. 1^.15.17. 19  n.  ou 
2,5. permis  qui  doyuent  paffer  dans  les  Clefs  auec  les  rateaux&  roiietz  tous  lefquels 
doyuent  entrer  iuftement  dans  les  fantes  des  clefs,  &  eftrc  tous  lunes  en  pare- 
ment afin  que  tous  les  permis  râteaux,  &  rouetz  entrent  tous  àlafois  dans  'a 
clef,  outre  toutes  les  gardes  on  n'y  met  le  plus  iouuent  deux  ou  trois  platines 
vuidées  les  vnes  fur  les  autres  pour  faire  les  ornemens  des  frifes  Se  autre 
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ornemens  qui  font  attachés  fur  les  palluftrcs ,  les  crampons  &  morailîons  que  Fora 
y  fait~b  représenter  quelque  portail  ou  autre  pièce  d'architeciure, comme  coiomnes, 
balluftres,  termes,chapiteaux,  architraue,  phnfe  coruixe  &L  le  plus  fouuent  auec  fi- 
gures &:  autres  pièces  de  fculpture,en  relief  garnies  de  feillages  Se  autres  pièces  fai- 
tes auec  le  burin  coulant  félon  la  capacité  des  ouuriers,  tellement  que  celaeft 
long  Se  difficile  à  faire  comme  on  peut  voir  dans  les  4.  Clefs  fuiuantes  que  i'ay 
prins  fur  le  prototype  des  clefs  qui  font  de  la  iufte  grandeur  d'icelles,  la  ou  les  an- 
ciens premiers  inuenteurs,  on  monftré  vne  grande  fubtilité  d'efprit&  patience 
a  bien  ouui  er  Se  enrichir  leur  ouurage,  lefquels  nous  auraient  encores  plus  obligés 
s'ils  nous  auoyent  laifsé  par  efents  leurs  plus  beaux  &  rares  fecrets ,  entre  autres  le 
moyen  de  fondre  le  fer  Se  de  le  couler  comme  les  autres  mettaux  fufibles>&apeu 
de  frais ,  ce  que  Bifcornet  en  mourant  à  emporté  auec  foy,  de  façon  qu'ils  ne  nous 
ont  laifsé  autre  chofe  que  l'ouurage  manuel,  qui  mefme  peut  auffi  aller  periffanc 
petit  à  petit  auec  le  remps  que  deuore  Se  confumme  tout  indifféremment  fans 
prendre  rien  à  mérïCfy:  ce  qui  ne  feroit  aeantmoins  s'y  chacun  contribuant  fon  pof- 
fible  s'employoit  a' la-  recherche  de  ce  qu'il  y  à  de  plus  beau  Se  déplus  rare&l© 
faifoic  voir  aux  cfprits  curieux  qui  le  pourroienc  conferuer  Se  faire  vîure  à  ia« 
mais. 
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CHAPITRE  VIII. 

Aditcrtijjcment  a  ceux  qui  veulent  apprendre  a forger  > 

'Exercice  rend  1  homme  maiftre,  $C  n'y  à  perfonne  qui  ne  fçache  qiw 
le  principal  moyen  de  faire  vne  clïofe  auec  alfeurance,  c'eftdes'e- 
ilie  au  parauant eflayé ,  &  exercé,  èc auoir  réitéré  par  plufieurs  fois 
faict  &  refaict  vne  femblable  chofe  :  mais  par  ce  que  en  c'eft  Art,  Ton 
ne  peut  atteindre  à  aucune  perfection  fans  vne  grande  ,&  inutile  dé- 
pence de  fer,  &  de  charbon  ,  il  fera  très  à  propos  d'auoir  du  plomb 
que  vous  battrez,  &eltirerez  en  barre,  &auec  iceluy  vous  exercerés ,  forgeait 
tantoft  vne  clef,  tantoft  vne  autre  pièce  ,  &z  ainfi  petit  à  petit  auec  vne  grande 
épargne  de  fer.&  de  charbon  vous  continuerez,  &  ferez  la  main,&  aequererés  vne 
aiTeurance  de  trauailler  peu  à  pea:&  pour  trauailler  auec  fruict ,  &C  progrès  en  tout 
ce  que  vous  ferés  pour  eifay,obferuerez  touûours  les  me  (m  es  proportions  que  de- 
firerez  garder  en  pièces  ferieufes. 

Si  c'eft  pour  faire  ierreures  carrées,  ou  autres  qui  fe  mettent  par  le  dehors,il  faut 
faire  la  clef  courte, & bien  propotionnée,  que  la  tigeaye  deux  fois  lahauteurdu 
panneton  qui  doit  élire  carré ,  qui  doit  prendre  depuis  la  tige  iufques  au  muzeau, 
ou  font  fendues  le  s  dents,  &  rouets  par  ce  que  tant  plus  le  panneton  fera  haut  les 
rouets,  &  gardes  fe  pourront  commodément  fendre  plus  profond,  &:paiTeronc 
d'auantage,  dans  la  ferreure,  i'vne  dans  l'autre^m  empefehera  que  le  crochet  n'y 
pourra  palier  ,  n'y  ouurir  la  ferreure ,  &  aulTi  que  on  n'y  peut  plus  commodément 
fendre  ce  que  l'on  voudra  ainlî  que  fe  moftrera  ailleurs.  La  grolfeur  de  la  tige  doit 
eftre  proportionnée  à  la  grandeur  de  la  clef,li  le  panneton  à  huict  lignes  de  long, la 
tige  en  doit  auoir  trois  de  diamètre.  On  en  faict  de  plufieurs,  &  dmerfes  façons  fé- 
lon le  mérite  du  lieu,&  linduftriedesouuriers. 


YBU£  11. 


CHAPITRE  IX. 


t3d .  . 


Les  pièces  requifes  aux ferrures  carrée*  bocelks^  treffîcres. 

Ourle  s  faire,  vous  prendrez  vne  barre  de  fer  doux  plyant,vous 
prenant  garde  qui  ne  foit  dur  à  la!ime,ou  qui'l  n'y  ayt  des  grains  com- 
me.fenleigneray  c  y  après  au  chapitre  ,  oueft  d'enfeigner  la  manière 
de  choylir  le  fer  doux  laquelle  barre  vous  cafferez  ,  ou  couperez  à 
chaut  de  deux  pieds ,  &  demy ,  ou  trois  pieds  de  long  que  vous  fen- 
dréstout  au  long  à  chaut  en  deux  ou  trois  pièces  félon  la  grolfeur  de  la  bar- 
re ,  puis  en  prendrés  vne  des  parties  ,  ou  fenton  que  vous  mettrés  dans  le 
feu  pour  fouder  ,  &  eftirer  de  grolfeur  fufnfante  pour  enleuer  la  clef  premiè- 
rement ,  6c  autres  pièces  necelfaires.  Apres  qu'il  fera  foudé,  ôz  eltiré  de  bon- 
ne grolfeur  remettez  le  dans  la  forge  ,  ôc  luy  redonnez  encores  vne  chaude 
fuante(C'elt  à  direle  faire  chaufer,ii  chaut  qui  commence  à  fondre ,  & degoufter 
en  le  tirât  du  feu)  Et  pour  forger  la  clef,il  faut  luy  enleuer  le  bout  ou  doit  eftre  l'a- 
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neau,lc  premier  f  îr  l'arrefte,ou  bort  de  l'enclume  en  frappanc  doucement  au  com- 
mencement, èc  le  plus  promptemrnt  que  faire  ce  pourra, ôc  faire  le  mefme  à  toutes 
forte  s  d'duuragés  que  l'on  veut  forcer  y  lanTant  du  fer ,  ce  que  mgerez  qu'a1  fera  de 
befoing.   Cejx  qui  fçauent  bien  forcer  en  peuuent  cnleuer  deux, trois,  îufques  à 
quatre, ou  d'auaua  itage  d'vne  chaude.-mais  il  faut  y  eftre  bien  expérimenté, éc  que 
le  fer  fort  bon,  ie  croy  que  le  meilleur  eftde  n'en  enlcuerque  deux  d  vue  chaude. 
&:  quelles  (die ne  bien  fondées, s'y  on  veut  on-  leur  peut  enleuer  le  panneton  le  pre 
micr,  &  le  faire  de  la  mefme  chaude,  pourueu  queleferfoit  bon.  Apres  que  la 
clef  fera  enleuée  ,  fi  vous  ne  luy  aucz  fait  le  paneton  en  l'enleuant  vous  la  remet- 
trez dans  le  feu  ,  &;  luy  donnerez  derechef  vne  chaude  luante  par  le  bout  du  pan- 
neton, &  la  façonnerez  comme  il  faut, puis  à  l'autre  bout  vous  luy  ferés  l'anneau  luy 
donnant  vne  petite  chaude  luante  de  peur  qu'il  ne  s'y  trouuedes  pailles,  &iara 
battrez;  £ir  le .carré  de  l'enclume  pour  en  arondirle  bout,  affin  de  U  percer  prom 
ptement  auec  le  poinçon  rond  ,  vous  le  remettrez  dans  le  feu  pour  Touurir ,  Se  bi- 
gorner fur  la  bigorne,^:  luy  ferez  l'anneau  de  telle  forme,  &:  figure  que  vous  vou- 
drez ,  en  après  s  il  y  faut  vn  muzcau,  vous  le  luy  ferez  en  trempant  le  derrière  de  la 
clef  dans  l'èatî,  en  faifant  qu'il  n'en  refte  que  le  haut  du  panneton  que  vous  élargi- 
rez auec  la  paume  d'vn  petit  marteau  fur  l'enclume, ou  fur  1  eftau,^  ia  lailTercs  de 
telle  grandeur  ^:  hauteur  que  bon  vous  lemblcra  :  11  vous  luy  voulez  rabattre  ledit 
muleau  (ans  tremper  la  clef  dans  l'eau ,  fera  le  meilleur  par  ce  que  cette  trempe  en- 
durcill  le  fer ,  &:  le  rend  reuefche  au  recuit  ,  On  les  peut  rabattre  fur  L'eftau  de 
Ja  forgé  fans  les  tremper  h  on  veut. 

Si  cc(t  pour  faireTreffiereSjOU  bocelles  ou  il  faille  mettre  haynes,  ou  dans  ,  aux 
entrées  des  ferreurcs  ,  vous  les  ferez  auec  le  cizeau  fur  l'enclume  après  que  vous 
aurez  foudé  le  panneton  &:  mis  de  hauteur,  oùfî  l'entrée  efttaicte  en  S.  vous  e  (ti- 
rerez le  panneton  de  lepaiifeur  qu'il  faut  à  l'entrée, puis  après  vous  le  tournerez  fur 
leftau,  ou  fur  le  quarre  de  l'enclume ,  par  ce  moyen  vous  tornerez  les  pannetons 
comme  vous  voudrez  ,  ÔC  ny  aura  que  fort  peu  à  limer. 

Apres  la  clef  vous  forgerez  le  pelle,  deux  cramponnets,  lcrellbrt,  vneftoquiau 
qui  le  met  deuant  le  pelle  pour  empefeher  qu'on  ne  le  repoulTe  auec  cizeau. ou  au- 
tre chofe,  deux  rafteaux,vn  à  droict,  &c  l'autre  à gauche,la  couuerture,  vne  broche, 
le  fer  à  rouet,pour  faire  la  bouterolle,&  rouets,  le  pallaftre  que  quelques  vrs  for- 
gent,prcmieremét,lcs  crapons  pour  l'attacher,le  cache  entreja  barre  pour  le  tenir, 
le  moraillon,  &  couplet  qui  s'aïuftc  au  bouta  charnière,  l'auberon  qui  entre  de- 
dans l'auberonniere,  de  la  ferrure  ou  le  ferme  le  pelle,  Ôc  le  bouton ,  pour  leuer  le- 
dit moraillon.  Si  c'eft  vne  ferrure  treffiere  pour  vne  porte  ,  qui  n'eft  autre  chofe 
qu'vne  carrée,fors  qu'on  fait  le  pallaltrc  plus  grand,  &  quelques  fois  benarde  pour 
ouurirdes  deux  coites ,  On  fa  ici;  vne  coulifle  dans,  le  pallallre  pour  faire  iouerla 
queue  du  vaillouil, qu'il  y  faut  mettre  auecla  queue,  deux  crampons  auec  deuxiu- 
melles  pour  le  tenir  en  raifon  fur  le  pallaftre  auec  vn  tirouerpour  le  fermer. 

S'y  vous  voulez  faire  à  la  clef  ambalTe,moulcure,ou  chapiteau,faut  cnleuer  la  clef 
alfez  grofle  par  le  bout  de  l'aneau ,  &:  y  ferez  comme  vn  bouton  que  vous  entaille- 
rez auec  vn  cizeau  puis  vous  l'aplatircs  auec  vne  chalTe  carrce,pour  y  enleuer  l'em- 
balle,ou  autre  chofe  femblable,s'il  y  à  vne  hayne  dans  le  panneton ,  vous  la  pour- 
rez aulfi  enleuer  auec  vne  chafTe  carrée,ou  demyc  tonde. 


DeSeriurier: 


CHAITRE  X. 

Tour forgerSerreures  en  bois. 

'Onyfaid  pour  l'ordinrire  de  grandes  clefs  auec  grandes  ouuertu- 
res  dans  les  pannetons:  vous  les  pourrez  fendre  à  chaut  auec  vu  ci- 
lg^!^è^l  zeau,,ou  poinçon  rond,plat,ou  carré ,  sy  vous  les  voulez  faire  creufes 
rÎM£/^?£l  vous  les  enleuerez  toutes  plattes,pour  enleuer  le  panneton,  la  tige,ô£ 
l'anneau  que  vous  tournerez  à  chaut  fur  l'efrau,ou  fur  la  fourchette 
comme  vn  fer  de  brequin  puis  vous  luy  fonderez  le  panneton  3£c  la  tige:  en  après 
l'enfourmerez  auec  vne  broche  ronde  pour  bien  arrondir  la  tige,&:  tournerez  l'au- 
tre bout  pour  faire  l'auneau  ,  ou  vous  laifferezalTez  de  fer  par  le  bout  qui  foit  de  la 
groffeurouplus  que  la  broche  fur  quoy  vous  aurez  tourné  la  tige.  Apres  vous  tour» 
nerezledict  anneau  ,  fk.  pafferés  le  bouc  dans  latige!que  vous  fouderez  après  que 
vous  l'aurés  bien  terradé  auec  terre  franche  détrampée,lors  vous  l'ouurirez,  &:  fe- 
rez de  telle  figure  que  bon  vous  femblera  après  quelle  fera  Tendue  à  chaut  fi  bon 
vous  femble.  Il  y  à  d autres  Serreures  qui  font  benardés  ou  l'on  met  1. i.  ou  y 
planches  fendues  dans  la  clef,&:  garnies  dans  laferreure ,  lefquelles  planches  font 
arreftàla  clef,  &:  empefehent,  quelle  ne  parle  outre ,  par  le  moyen  d' vne  entaille 
qu'il  y  a  la  tige  de  la  clef,  qui  efl:  plus  grolfe  au  milieu  ou  au  derrière  dudit  panne- 
ton que  par  le  deuant ,  lequefarreft  porte  fur  l'vne  de  fcsdi&es  planches  3  &z  par  ce 
moyen  lesferreures,s  ouurent  librement  des  deux  coftés. 


CHAPITRE  XL 

Pour  faire  Cadenàts arejjort Us ■  plut  .communs* 

,Vi>s  que  le  temps  la  commodité  ôz  l'affection  que  i'ay  d'enrichir  c'çft 
•  ceuure  me  permet  de  deduyre  la  plus  part  de  ce  qui  fert  pour  ferrer,  §c 
] aiTeurer  les  portes,  coffres,  cabiners,&:  autres  meubles,  i'ay  trouué  qu  il 
,neferoit  hors  de  propos  de  monftrer  le  moyen  défaire  plulieurs  fortes 
de  Cadenats. 

Il  s'en  faict  de  ronds,  en  cœur,en  triangle, en  efeuiTon,de  carrez,de  plats,en  oual- 
îe,en  gland,  en  balluftre,  deplufieurs  éh  diuerfes  façons  félon  l'induftrie  des  ou- 
uriers  :ils  ne  font  gueresplus  difîicilles  à  faire  les  vns  que  les  autres ,  à  caufe  qu'il  y 
a  fi  peu  de  pièces ,  &  de  gardes  ,  &  par  confequent  faciles  à  ouurir  le  plus  forment^ 
s'y  ce  n'eft  lors  qu'il  y  a  deux  anfes,&  qu'il  pane  vne  planche  au  milieu.  Donc  pour 
en  faire  de  ronds  qui  font  des  plus  communs,  vous  battrez  deux  petites  pièces  de 
fer  1  vne  fur  l'autre  de  telle  grandeur  que  bon  vous  femblera,  que  vous  tournerés 
furvn  mouîle  creux  auec  vn  marteau  ayant  la  tefte  ronde  pour  Tenboutir  facile- 
ment^ bien  auec  vn  poinçon  à  enboutir.  Puis  vous  ferez  vne  Virolle  de  fer  de  la 
largeur  que  vous  voudrez  faire  ranfe,en  après  vous  y  adioufterez  les  oreilles  pour 
mettre  ladicte  anfe,  Se  percerez  le  fond  de  deffous ,  pour  mettre  la  brochc,vous  fe- 
rez l'entrée  delà  clef,  de  l'autre  cofté,  &y  adioufterez  la  barre  deffus  pour  tenir 
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gachette,ou  pelle,&  le  rciTort,en  après  vous  le  brazerésen  la  manière  qui  enfuit» 
difficile  à  la  verité:mais  ytille,&  profitable. 


CHAPITRE  XII. 

Méthode  de  braderies  Cadcnats^d?  autres  pièces. 

L  faut  premièrement  adioufter  les  pièces  que  vous  defirés  brazer  le 
plus  luftement  que  faire  fe  pourra,  &  quelles  feioygnentl' vne  contre 
î'autre,&  fai&es  en  façon  quelles  ne  branler  aucunemet  tât  aux  cade- 
aats,que  toutes  autres  pièces  que  1  5  veut  brazer  car  il  elles  oranlét,el- 
les  s'oterot  de  ieur  place, Se  ne  brazerot  point  aux  endroi<3:s,ou  elles  ne 
ioindrôt  pas-.s'y  fe  sot  quelques  petites  pièces  dclicates,on'les  pourra  lier,&eftrein- 
dre  l' vne  contre  l'autreauec  vn  petit  fil  de  fer,  dequoy  on  fe  fert  à  faire  les  poignées 
d'efpées,ou  autre  chofe.séblable:  Apres  que  toutes  vos  pièces  fer5t  adiouftées  vous 
prëdrez  du  letô,  ou  mitraille  la  plus  iaune,&  la  plus  terue  fera  la  meilleure,laquel- 
le  vous  coupperez  par  petites  p  icces  que  mettrez  dedans;&:  alentour  des  pièces  que 
vousvoudrez  brazcr,&:les  couunrés  tout  aletour  de  papier,ou  linge  que  vous  lierez 
auec  vn  fîllet.  Alors  vous  prendrez  de  la  terre  franche  qui  foit  vnpeu  fablonncufe 
autremet  elle  fe  fondra,ou  coulera  au  feu, lors  que  le  leto  fera  fondu:  Si  voftre  ter- 
re eft  par  trop  graiîc ,  vous  y  adioufterez  vn  peu  de  fable ,  Se  de  léquaille  de  fer  auec 
vn  peu  de  flête  de  cheual,&  bourre  de  poil,puis  après  vous  la  bâterez  auec  vn  bafto, 
&  en  ofterez  toutes  les  pier'rcs,&:  la  détramperez  auec  eau  claire ,  en  confiftance  de 
jjafte,le  plus  qu'elle  fera  battue  fera  le  meilleur ,  en  après  vous  couurirez  voflre  be- 
fongne,&:  ladi£te  terre  ainfi  accommodée  dé  l'epaiffeur  de  1.3.4.  j.ou  6.  lignes,  ou 
d'auantage  félon  la  groffeur  des  pièces  que  vous  deûrez  brazer.-eftant  ainfi  couuer- 
te  vous  la  mouillerez  auec  de  l'eau,  puis  vous  mettrez  de  l'equaillc  de  fer  par  de(- 
ius  pour  la  feicher  vn  peu,  Se  pour  empefeher  qu'elle  ne  fe  fende ,  ou  fonde  au  feu, 
ce  qu'eftantfaid  vous  la  mettrez  dans  le  feu,&  chauferez  doucement ,  &  lorsque 
vous  verrez  que  voftre  terre  fera  rouge ,  vous  la  tournerez  doucement  dans  le  feu, 
&e  chauferez  encores  vne  efpace  de  temps, Se  la  tournerez  par  plufieurs  fois  de  peur 
quelle  ne  chaufe  trop  d'vn  cofté,  Se  chauferez  iufques  à  ce  que  vous  voyez  vne 
flambe, & fumée  bleue  qui  forte  de  dedans  la  rerre,  Se  la  tournerez  lors  que  vous 
voyrés  icelle  flambe  bleue,  Se  violette:car  c'eft  vn  figne  euidcnt  que  ledit  leton  eft 
fondu  vous  chauferés  encores  vn  peu,  afrin  que  le  leton  fe  fonde  parfaitement ,  <Sc 
qu'il  coule  égalemct  par  tous  les  endroi&s  neccflahcs,En  après  oftez  voftre  befon- 
gne  du  feu,&ila  tournez  doucemet  de  tous  les  coftez  pour  faire  aller  le  leto  en  tous 
endroi&s  iufques  à  ce  qu  il  foit  vnpeu  rcfroydi,&  que  ledit  letô  ne  coule  plus, au- 
tremet le  leto  fe  trouueioit  plus  en  vn  endroit  que  autre,  puis  après  vous  le  {aille- 
rez refroidir  das  la  terre  tat  que  le  tout  foit  froid,  &:  que  l'on  le  puifte  manier  faci- 
lement auec  la  main,  toutes  les  groffes  pièces  que  1  on  braze  fe  font  de  cefte  façon. 

I  c'eft  quelque  pièce  délicate ,  on  pourra  la  brazer  fans  lacouurir  de 
terre  prenant  du  leton,  &  le  mettanrfurla  pièce  qu'on  veut  brazer, 
&la  mouillant  auec  de  l'eau  claire:puis  prenez  du  borax  en  poudre  que 
vous  mettrez  fur  la  pièce  que  voudrez  brazer, en  après  la  faites  feicher 
doucement  contre  le  feu  :  car  fi  vous  l'approchez  par  trop  près  du  feu 
au  commencement,reau  venant  à  s'echaufer,&  bouillir  iettera  voftre  leton, Se  bo- 
rax fiers 
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rax  hors  de  fa  pîacc,vous  le  ferez  donc  feicher  doucement^  aprçs  vous  îe  metrrés 
fur  lefeuaprochamïe  charbon  de  tous  coftez  ,  Se  en  mettrez  vn  par  deflus  fans 
qu'il  touche  voftre  pièce,  &:  chauferez  tant  que  vous  voyez  fondre  Se  soûler  le 
letton,  ce  qu'il  fera  incontinent  par  le  moyen  du  borax  qui  le  fait  fondre  Se  couler 
promptement. 

AVTREMENT. 

SI  vos  pièces  font  délicates,  &  que  vous  ne  vueillez  que  le  letton  n'y  paroiiî* 
prenezde  la  foudeure  de  rainas, fai&e  de  letton  auec  la  dixiefme  pautie  d'eftaiOj, 
fin  comme  font  les  poiihers  Se  chaudëronniers,&  le  battez  par  petits  paillons,  Se  en 
mettrez  fur  voftre  befongtre  auec  eau,  puis  après  vous  y  mettrez  du  borax,  Se  fai~ 
fies  comme  i'ay  dit  cy  deifus. 

AVTREMENT. 

T""J  Reiicz  de  la  foudeure  d'argent5faic~tc  auec  deux  tiers  d'argent  fin,  &  vn  tiers  de 
X  letton  de  poille  vn  peu  rouge,  lequel  fondrez  dans  vn  creufet ,  ou  bien  dans  vn 
gros  chatbô  de  bon  bois  rod,  dans  lequel  vous  ferez  vn  petit  creux  fait  à  proporti© 
de  ce  que  vousvoudrez  faire  de  foudeure. puis  ayat  mis  das  ledit  charbon  voftre  ar- 
get  &  letton, vous  mertrez  le  tout  das  le  feuTentourant  d'autre  charbon  de  bois3& 
ehaufant  iufques  à  ce  que  vous  voyez  l'argéc,&:  letton  fondus  ce  qui  fe  fera  incoti- 
net,puis  après  vous  îe  îetrerez  dans  vne  lingotiere,ou  petit  fer  ereux,y  mettant  au- 
parauant  vn  peu  de  fuif  de  chandelle, &  le  battrezauec  le  marteau  fur  l'enclume,!© 
recuifantfouuent,  iufques  à  ce  qu'il  (oit  battu  affezterue,  corne  delefpoifTeurde  &„ 
ou  3  fueiîles  de  papier  que  couperez  par  petits  paillons ,  Se  les  mettrez  fur  les  piè- 
ces que  voudrez  i ouder,  lefquelles  feront  limées  bien  nettes  Se  blachies  auec  limes 
qui  ne  foient  graffes ,  puis  après  vous  mettrez  vn  peu  d'eau  claire  deftus  Se  du  borax 
en  poudre  que  ferez  feicher  à  petit  feu ,  Se  le  fouderez  comme  i'ay  dit.  Cefte  fort® 
de  foudeure  eft  la  meilleure  de  toutes  celles  que  i'ay  pratiqué,  Se  quineparoiftpas 
comme  font  les  autres  laquelle  tient  autant  Se  plus ,  Se  eft  beaucoup  pluftoft  fon- 
due Se  coulée,&r  auec  laquelle  on  peut  facilement  fouder  argent,  cu^ure,  letton  Se 
fermant  terue&:  petit  foit-il,  pourueu  que  les  pièces  foient  bien  nettes  Se  adiuftées 
les  vues  contre  les  autres  corne  i  a  y  dit.  Apres  que  vous'aurez  brazé  voftre  cadenat, 
auec  letton,  ainfi  que  dit  eft  cy-deuant  ,  &  qu'il  fera  refroidy  dans  la  terre  ,  vous  y 
adiufterez  Tance  ,  le  reftort  ,  le  pelle  ou  gâchette  ,  Se  la  couuerture  qu'il  faut 
reftraindre  Se  referrer  par  deftlis  ,  Se  riuer  l'anee ,  puis  le  blanchir  Se  pollir. 

Si  ceftque  vous  en  vueillez  faire  en  cœur,  ou  autre  fîgure,il  n'y  faut  point  de  pla- 
tines embouties  :  mais  feulement  toutes  plattes ,  auec  vne  virolle  qui  fera  tournée 
comme  vous  voudrez,&adiuftce  fur  ladite  platincrpour  la  broche,oreiIles,&:  autres 
pieces,fe  doiu en  t  faire ,  Se  adiufter  ,  Se  brazer  comme  i'ay  die.  On  y  peut  mettre 
pareillement  quelques  râteaux  ou  paftets,  à  tous  cadènats  de  cefte  façon ,  &  brazer 
tout  cnlemble ,  quelque  vns  mettent  quelques  petits  fecrets  pour  cacher  l'entrées 
il  y  en  à  d  autres  qui  s  omirent  auec  vne  petite  clef  quarrée,triangle,ou  d'autre  for-= 
me ,  auec  deux  ou  trois  petits  reftbrts  qui  font  riuez  contre  la  broche  qui  eft  atta- 
chée dans  vn  petit  canon ,  lefquels  cadenats  fontpromptement  faits ,  Se  aufti  bons 
que  lesprecedens. 

B  | 
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CHAPITRE  XIII. 

Pou-/  faire  Cadenats  ou  la  Clef fait  vn  tour  ou  deux  pour  les  fermer  &  ouunr. 

O  v  s  faifons  quelques-fois  des  cadenats  pour  mettre  aux  portes,  ôc 
coffres  forts  pour  des  threforiers  lefquels  doiuent  eftre  fai£h  de  pie- 
ces  fortes ,  auec  bonnes  gardes  &  rclforts ,  &:  tout  ce  qui  cndefpendk 
pour  refifter  aux ;  efforts  qu'on  y  peut  faire  auec  artifice  &:  outils. 
Pout  faire  ces  cadenats  que  l'on  veut  mettre  aux  lieux  douteux,  vous 
prendrez  deux  pallaftres,baffins  ou  platines  aflfez  forts,affin  qu'on  les  puiffe  facille- 
men.t  contre-percer  auec  lafrafe  ,  ou  autrement,  &quela  nueurefe  puiffe  ca- 
cher dedans ,  &  quelle  demeure  affez  forte  quand  il  fera  poly. 

Apres  que  vous  aurez  forgé  la  clef,  pallaftres,  râteaux,  le  reffort ,  le  pelle ,  les 
crampon  nets,  la  broche,  lacloifon,leseftoquiaux,  l'ance,  ou  verrouil,  l'auberon 
le  fer  à  rouet ,  &  les  nuets ,  faut  faire  recuire  v  jllre  befongne  comme  îc  diray  au 
Chapitre  fumant. 

Apres  que  vos  pièces  feront  recuites  &  froides ,  faut  les  ofter  delà  forge  &  faire 
t5ber  la  terre  de  deflus,  &  dreffer  la  clef  &  autres  pièces  fur  les  taceaux:  ce  qu'eftat 
£ait  vous  commencei  tz  ahmer  2c  former  la  clef,  comme  le  cadenatle  requiert,  ÔC 
limercs  les  gardes  &  les  picquerés  fur  le  pallaftre.  Apres  que  vous  y  aurès  fait  l'en- 
trée de  la  clef ,  faut  auoir  vne  pointe  à  tracer  pour  faire  vn  cercle  fur  le  pallaftre  de 
la  longueur  du  panneton  de  la  clef,  pofant  ladite  pointe  au  bout  du  mufeau  ,  &c 
tournant  la  clef  vn  tour ,  y  marquant  vn  cercle  qui  vous  donnera  la  mefure  ou  il 
faut  mettre  le  pelle,  le  mettant  droidau  milieu  de  l'entrée,  &:  picquerés  droicl  lef- 
dits  cramponnets,  afKn  que  le  pelle  ne  foit  point  plus  haut  d'vn  bout  que  d'autre 
prenant  garde  de  les  mettre  ailes  loing  l'vn  de  l'autre  pour  l'ouuerture  &  fermetu- 
re du  pefle:  puis  tracerez  lance  ',  ou  aubero  înierc  ducadenat,  &  mettrez  le  cofte 
ou  font  les  barbes  dudtt  pelle  iufques  fur  le  cercle  ,  &  par  ce  moyen  vous  pourrès 
couper  les  barres  dudit  pelle  iuftesdelalongueurquilesfaut  ,  &luy  donner  fon 
ouuerture&  fermeture  les  coupant  îuftement  lur  le  cercle,  faictdela  grandeur 
du  panncton'de  la  clef,  fans  que  l'on  ayt  affaire  de  mettre  plusieurs  fois  la  clef  da*s 
l'entrée ,  &  pour  voir  fi  lefdi&es  barbes  feront  coupées  de  longueur. 

CHAPITRE  X  I  V. 

Tour  faire  recuire  la  befongne  après  quelle  cjl  forgée. 

Renés  terre  franche  vnpeu  fablonneufe  ,yadiouftant  vn  peu  de  fon, 
puis  detrampés  ladite  tene  ,&c  fon  ,  auec  eau  clere  en  confiflance 
de  parte  aflès  molle, de  laquelle  couurirés  toutes  vos  pièces  de  lefpoif- 
feur  de  trois  ou  quatre  lignes  :  puis  les  mettrés  dans  la  forge  que  vous 
couurirés  auec  du  charbon  de  bois ,  y  mettant  vn  peu  de  charbon  al- 
lumé, pour  faire  allumer  l'autre  de  foy-mefme  fans  foufller  aucunement  ,  puis 
laiflez  Se  brûliez  tout  le  charbon, biffant  les  pièces  dedans  le  feu  iufques  à  ce  qu'el- 
les foient  toutes  froides  :  lacierfe  recuit  tout  de  mefme. 

Quelques  vns  font  vn  peu  chaufer  leur  befongne,  puis  les  couurent  auec  du  fuif 
de  chandelle.  Autres  les  couurent  auec  de  la  cire ,  qui  y  eftauffi  bonne  ,5c  les  met- 
tent dans  de  la  terre  franche ,  puis  les  mettent  dans  le  feu ,  &  les  laiffent  refroidir 
doucement  comme  i'ay  dit. 
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CHAPITRE  XV. 

Pour  tracer  &  couder  les  rouets fmples  &  communs  des  ferrures. 

Ovs  ferez  des  cercles  auec  la  pointe  à  tracer  qui  pafTeront  droit  par  îe 
milieu  des  fentes  des  rouets,  s'il  y  en  a  de  fendus  dans  le  panneton  du 
cofté  de  Faneau.  Vous  les  picquerez  iuftes  au  droit  du  milieu  de  l'ctree 
fi  vous  prenez  les  lougueurs  d'iceux  rouets  auec  la  clef,  fur  le  fera 
rouet  :  quelle  longueur  fe  prend  d'ordinaire  à  trois  fois,mettant  le  mi- 
lieu de  la  tige  delà  clef  au  milieu  du  pied  du  rouet  qu'il  faut  tenir  vu  peu  plus 
large, que  le  poinçon  plat  auec  lequel  on  a  percé  les  trous  des  pieds  defdics  rouets, 
afïin  que  s'il fe  trouuoit  par  trop  court  ou  trop  long,  on  le  puiffe  accroiftre  ou  ap- 
petiiîer;  mettant  donc  la  tige  de  la  clef  au  milieu  du  pied  du  rouet,  vous  prendrez 
trois  fois  fa  longueur  depuis  le  milieu  de  la  tige  infqu'au  milieu  de  l'autre  pied,  y 
adiouftât  vne  13.  ou  quatorziefme  partie.  Si  vous  n'y  mettez  que  3. fois  lalongueur, 
il  fera  trep  court.  Exemple, fi  les  trois  longueurs  font  vn  poulce,  vous  y  adioufterez 
les  deux  tiers  d  vne  ligne.  Ou  fi  vous  voulez  faire  autrement  Se  plus  feurcmet, vous 
prendrez  la  rnefureauec  vn  côpas  fur  le  cercle,  iuftement  entre  les  deux  trous  per- 
cez fur  le  pallaftre  ,  il  n'importe  quelle  ouuerture  de  compas  vous  y  mettiez, 
le  plus  fera  toujours  le  plus  mite,  pourueu  qu'ils  foient  iuftement  pris  fur  le  cercle. 
Se  qu'il  foit  tracé  au  milieu  d,e  la  fente  de  la  clef  on  y  met  3.  4.  ou  j.  longueurs, félon 
le  grandeur  du  cercle  :  il  y  faut  pareillement  adioufter  vne  14.  partie  de  longueur 
à  caufe  qu'01?  le  prend  fur  la  circonférence  d'vn  cercle  pour  le  porter  en  ligne  droi- 
te, quieft  vne  chofe  très-difficile  a  trouuer  iufte  qu'il  n'y  aye  quelque  chofe  de 
maque.  Cecy  eft  la  preuue  plus  affeuree  que  t'en  aye  fait  par  le  moyë  du  côpas, vous 
ne  ferez  obligé  à  picquer  vos  rouets  iuftes  au  milieu  de  voflre  entrée ,  ains  les  pic- 
querez de  telle  longueur,  &:  en  tel  lieu  que  bon  vous  femblera  :  Et  aufli  quand  on 
cft  quelquesfois  contraint  de  les  picquer  de  coflé,lors  qu'il  y  a  fubiechon  ou  fecret, 
Se  que  les  barbes  du  pelle  couppent  les  rouets,  &  donnent  de  la  peine,  lors  qu'il  y  a 
pleines  croix/aucillonSjOU  autre  chofe  femblable:  On  eft  quelquesfois  contraint 
d'encoupper  les  riuets  pour  faire  paffer  les  barbes  des  pelles,  fi  on  ne  s'en  prend, 
garde  en  picquant  les  rouets.  Apres  que  vous  aurez  mis  les  rouets,  &  que  vous  y  au- 
rez fendu  ou  percé  les  trous  pour  faire  les  pleines  croix,  fau'cillons,  ou  autres  pièces 
s'il  y  en  a,faut  les  tourner3&  les  mettre  dans  leurs  trous  &  place  pour  les  faire  paffer 
dans  la  clef.  Si  ce  font  rouets  où  il  faille  adioufter  quelque  chofe,  comme  pleine- 
croix,  faucillons^  Si  plufieurs  autres  pièces  que  îe  montreray  ailleurs. 

En  apres,vous  picquerez  vos  rafteaux,qui  doiuet  eftre  en  paremet  auec  les  rouets 
&  gardes ,  vous  tournerez  &  plierez  la  couuerture  pour  y  adioufter  la  broche  ,  Se 
bouterolle  s'il  y  en  faut,&  mettre  la  clef  dedâs,  tournât  tout  au  tour  auee  la  pointe 
pour  tracer  les  rouets  s'il  y  en  a  de  fendus  dans  le  paneton,  par  le  bout  de  dehors  de 
la  clef  &  les  picquerez  tout  de  mefme  c5me  dans  le  pallaftre:  puis  picquerez  le  ref- 
fort ,  Se  couuerture.  Lors  que  vous  aurez  picqué  toutes  les  pièces  Sù  gardes  ,  vous 
marquerez  Se  tracerez  fur  le  pallaftre,  telle  grâdeur  Se  figure  que  bon  vous  sëblera, 
Se  les  limerez  tout  au  tour,  y  laifTant  afTez  de  place  pour  paffer  l'ace,  Se  auberôniere 
par  dedas,  Se  marquerez  fur  la  cloifon  les  endroits  où  vous  mettrez  les  eftoquiaux, 
&oùillafaudraplier:&:y  riuerez  leseftoquiaux  ,y  laifTant  delà  riueure  des  deux 
bouts  pour  riuer  le  pallaftre  Se  couuerture  enfemble  :  puis  vous  picquerez  Se  ad- 
ultérez l  ance  deffus. 
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Il  y  en  a  qui  mettent  premièrement  leur  pallaftre  de  telle  grandeur  Se  figure 
qu'ils  veulent  faire  leurcadenat,  y  picquant  &:adiuftant  la  cloifon,&  picqucnt 
après  toutes  les  autres  pièces.  Il  n'importe  auquel  on  commence ,  pourueu  qu'on 
face  bien  ,  &:  que  l'entrée  foit  droict  au  milieu.  Apres  que  l'anfc  fera  bien  adm- 
ftee  ,  vous  limerez  le  pallaftre  &:  le  dreiïcrez  des  deux  collez  auec  le  marteau ,  &r  le 
contre  percerez  auec  le  contre-poinçon,  ou  auec  la  fraze ,  dans  les  lieux  où  il  faut 
riuer  les  pièces.  En  après  le  faut  mettre  fur  le  feu  ,  5c  faire  chauffer  fi  chaud ,  qu'en 
mettant  vne  corne  de  mouton,  ou  cheurc  ou  de  bœuf,  elle  brufle  ôc  face  vne  craffe 
noire  qui  s'attache  fur  le  fer  :  après  qu'il  fera  prelque  tout  refroidy  vous  y  pafterez 
rn  peu  d'huile,  oudefuif,  qui  empefeheraque  la  rouille  ne  s'y  pourra  facilement 
accueillir:  puis  vous  l'effuyerez ,  5c  riuerez  vn  des  cramponnets ,  5c  regarderez  fi  la 
clef  meine  le  pelle  où  il  faur,&  fi  ladite  clef  tourne  5c  paffe  librement  pour  l'ouurir 
&c  fermer.  Vous  riuerez  l'autre  cramponnée  5c  le  reftbit,  &:  regarderez  fur  tout 
qu'il  encoche  bien  dans  fon  arreft  ou  coches  ,&  qu'iceluy  redore  foit  battu  a  froid 
auec  de  l'eau,  affin  de  le  rendre  roide,  &:  qu'il  ne  fe  faufle  point,  corne  il  faut  faire  à 
tous  redores  de  fer  pour  coules  les  ferrures, (oient  doubles  auec  vneftoquiau,  ou  à 
pied  ,  auec  vn  riuer ,  ou  autrement  parce  que  c'eft  vne  des  principallcs  pièces  d'vne 
ferrure  que  les  re (Torts  :  &  faut  quand  5c  quand  regarder  que  le  pelle  foit  mile  dans 
les  cramponnées,  5c  limé  droid,  Se  à  Tefquierre,  comme  toutes  les  autres  pièces  des 
feriures.  j^.pres  que  le  reflorc&:  pelle  ferontriuez,faut  voir  de  rechef  (îlaclef  dé- 
coche ledit  reflort  de  fonarreft,  tenant  icelle  clef  droi£te  en  tournant  :  puis  riuerez 
les  roue'ts/rateaùx  ,  5c  foncer.  Apres  que  la  broche ,  bouterolle ,  5c  rouées  feront  ri- 
uez ,  faut  voir  fi  la  clef  tourne  doucemeat  (ans  rencontrer, ny  acroeber  aux  rouets, 
5c  râteaux.  Puis  vous  riuerez  la  cloilon,  5c  picquerezdcflus  l'autre  pallaftre  ou  cou- 
uertufe  :  vous  limerez  5c  blanchirez  auec  la  lime  rude,  le  cadenat  de  tous  lescoftez 
&:  faces  du  dehors  ,  5c  le  polirez  auec  vne  lime  douce,  5c  huille  d'oliues.  Apres 
vous  polirez  l'ance  ou  vcrrouil ,  5c  acheuerez  la  clef. 

CHAPITRE  XVI. 

Four forger  hvujfettcs  .ejr  autres  ferrures  fîmblables,  yeur  coffres  a  mettre  parle  dedans. 

N  premier  lieu ,  faut  fçauoir  s'il  n'y  a  point  de  fubie&ion  à  faire  1  en- 
trée d'icellc ,  comme  à  toutes  auci  es  ferrures,  Vautres  pièces  qu'on 
fait:  5c  voir  s'il  n'y  a  point  quelques  panneaux,.  moulleures,colomncs, 
ou  autres  chofes  au  bois  qu'on  veut  ferrer ,  qui  obligent  de  tenir  l'en- 
trée de  la  ferrure  près, ou  loin  du  bord.  En  après  vous  forgerez  la  clef 
de  la  longueur  que  fera  l'efpaiiTeur  du  bois  :  toutefois  s'il  arnuoitque  leboisfuft 
par  trop  efpais ,  faudroit  pluftoft  entailler  la  ferrure  dedans  que  faire  vne  clef  par 
trop  longue,&  mal  proportionnée, parce  que  pour  faire  vne  houiTctte  il  y  fauc  met- 
tre Vne  pccicc  clef,  àcaufequ'on  y  mec  d'ordinaire  peu  de  gardes.  Apres  que  laclef 
fera  forgée  ,  vous  forgerez  la  gâchette,  la  coque,  le  reflort ,  la  broche ,  le  rafteau ,  U 
couucrture,Ia  cloifon  ,  les  cftoquiaux  ,  le  fer  à  rouet,  la  bouterolle  qui  fera  enleuee 
corne  vn  rafteau, pour  la  faire  fur  garde ,  corne  aux  (errures  antiques ,  les^vis, Sj  n- 
ucts,la  bande, Tauberon,&  le  pallaftre,  lequel  fe  forge  quelquesfois  le  premier,fei5 
lacomodité  des  ouuriers. En  après  faicTes  tecuire  toutes  les  pièces  côme  fay  enfei- 
gné,fors  le  fera  rouct,lequel  (e  recuift  feulement  rouge  dans  la  flamme  du  feu. 

Ces  ferrures  font  pour  coffres  (impies,  5c  comme  elles  font  de  peu  d'aft'eurance, 
aufli  font-elles  de  peu  de  valeur,  elles  fe  ferment  à  la  cheucte  du  couuercle  du  cof- 
fr§ ,  &:  s'ouurent  d'vn  demy  tour  de  clef  du  cofté  droid. 
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CHAPITRE  XV  IL 

Gamme  il  faut  limer  les  Serreures. 

Près  que  la  besogne  fera  forgée  recuite,&  froy  de  vous  prendrez  ta  ciel 
que  vous  drefTerez  auec  vn  marteau,fur  le  taffeau,ou  ailleurs,  &  pren- 
drez'garde  que  le  panetô  foit  en  droiére  ligne  à  1  aneau,s'iLeft  de  cofté 
faut  le  deftourner  auec  vn  poinçon,îîme,  ©u  autre  chofe,  dans  l'eftau, 
puis  vous  mettrez  le  pannetô  de  telle  hauteur  que  bon  Vou$fembJeras 
&  le  limerez  droictâ  l'efquierre  des  deux  bouts  :puis  vous  limerez  la  tige,  &la 
mettre  zà  huict  pans  s'y  elleeftaflez  grofle  ,  pour  par  âpres  la  forer  le  plus  droi& 
que  faire  fe  pourra  auec  vn  foret  qui  aye  les  carres  aroicts ,  &:  que  le  raillant  foit  au 
milieu, autrement  il  n'ira  iamais.droict  &  fera  fubied  à  fe  rompre,fe  prenant  garde^ 
qu'il  n'aille  plus  d'vn  coftè  que  d'autre, que  les  boiftes  foiet  afTez  grofles,  affin  que  la 
corde  face  plus  ayfement  tourner  le  foret  &:  ne  s'echaufe  pas  tant/Ha  grofTeur  def- 
dits  boiftes  fera  d'vn  poulce  8.  lignes  ou  enuiron  de  diametre:puis  vous  prédrés  des 
cordes  de  boyaux  que  vous  froterezauec  du  fauon  comun, trempé  en  de  l'eau  clai- 
re,&:  par  ce  moyen  lefditts  cordes  ne  s'echauferont,&  dureront  long-temps:  Pour 
voir  fi  le  foret  va  droict  vousaurés  vn  calibre, ou  compas  dépânTeur  qui  vous  mon* 
ftrera  fi  elles  font  plus  fortes  d'vn  cofté  que  d'autre  ,  en  les  forant  vous  pourrés  voir 
û  le  foret  va  droict  tournant  la  clef  fur  le  foret  fans  le  remuer,par  ce  que  la  clef 
baillera  fur  le  cheualet  du  cofté  quelle  iera  la  plus  forte. 

En  après  que  la  clef  fera  forée  &:  arrondit  vous  luy  drefTerez  le  panneton  des 
deux  coftez  auec  vue  lime  baftarde,  puis  vous  le  noirciresauec  fumée  de  chandelle 
de  re(ine,lâpe,ou  autres  chofe,  vous  tracerez,  ê£portrairez  deffus  auec  la  pointe 
à  tracer,  &:  auec  la  griffe, les  rouets,plaines-croix,fauciilons,ou  autres  rouets  de  di* 
uerfes  façons  que  l'onfaict  d'ordinaire  ,  &  regardez  fur  tout  démembrer  ladites 
clef,  de  façon  que  les  membres  qui  font  les  plus  proches  delatigeloientles  plus 
fors  à  caufe  qu'ils  font  plus  près  du  centre,  6c  par  confequent  tiauaillent  d'auanta-» 
ge.S?il  y  à  plaines-croix/aucillonSjOu  autres  rouets,qu'il  faille  fendre  auec  le  burifi 
vous  les  fendrés  auant  que  d'acheuer  de  fendre  lefdits  rouets,  auec  la  lime  laquelle 
fera  vn  peu  groffiere  affin  de  retirer  les  fentes  des  rouets  du  cofté  du  muzeau  de  la 
clef,  qui  rendra  parce  moyen  les  fentes  en  demy  rond ,  fuyuant  le  cercle  qui  doit 
eftre  tiré  iuftement  du  centre  de  la  tige  de  ladi&e  clef ,  par  ce  moyen  elle  tournera 
plus  doucement  fans  fe  forcer,  n'y  corrompre  les  rouets,$£  gardes  des  ferreures. 

Apres  qu'elle  fera  fendue  vous  acheuerez  de  la  limer  auec  la  lime  à  bouter ,  ainfi 
appellée  à  caufe  qu'on  ne  s'en  fert  gueres  que  du  bout  de  deuant,  elle  doit  eftre 
faicte  en  dos  de  carpe,  &  plus  épailTe  pat  le  milieu  fur  toutesfaces  que  par  les  bouts, 
&  demye  ronde  d'vn  cofté  affin  de  boucter  droici  le  panneton ,  &  le  mnzeau  de  la 
clef.  Ce  qu'eftanc  faicl  vous  drefTerez  le  pallaftre  fur  l'enclume ,  tafTeau,ou  fur  l'ef- 
tau puis  vous  le  limerés  &  drefTerez  parlescofteZ,  &  parle  bout  à  lefquierre,  après 
vous  marquerez  dciTus ,  les  cftoquiaux  de  lacloifon  que  dreiTerés  ,  &  marquerez 
defTus  icelle  le  lieu  ou  vous  voudrez  mettre  lefdits  eftoquiaux,  que  vous  lime» 
rés,&  percerés  anec  vn  poinçon  rond  qui  foit  carré  par  le  bout  de  deuant  pour  em- 
porter la  piece,apres  vous  les  contrepercerés  auec  la  fraize ,  ou  contrepoinçon ,  $& 
les  limercs,&  picquerés  fur  le  pallaftre:  vous  tournercs ,  &  plyerés  la  cloifon  iufte- 
ment tout  au  tour  du  pallaftre  ,  cequife  pourra  faire  aysémentpourueu  que  vous 
ayez  vn  poinçon  quarre  par  le  bout ,  &:  que  les  perçoueres  ayent  les  trous  de  la 
groffeur  du  bout  du  pomçon,&  bie  droicts  par  defTus,ce  qui  eft  très  neceiïaire  pour 
percer  ce  qu'on  à  affaire  ,  &  après  que  laferreureferaencloifonnée  faut  limer, 
percer  la  gâchette  ,  auec  foneftoquiau,  puis  limerez  le  refTort,  le  rafteau,labro= 
che,la  bouterolle,  les  rouets,  &  couuerture3&  autres pieces,commc  vis?©uriuess<, 
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Ce  qu'eftantfaict:  vous  picquerez  premièrement  la  coque  au  milieu  du  borddu 
pallaftre,  après  la  gachettc,lc  reffortja  brochera  bouterolle,  les  rouets,  la  couuer- 
ture,&  le  rafteau.  Apres  vous  coupperez  l'ouuerture  de  l'auberonnierCj  &  ferés  les 
trous  pour  attacher  la  ferreure ,  &:  la  monterez  de  toutes  les  pic  .es  pour  voir  û  la 
clef  tourne  aisèmcnt,&:  s'y  la  gâchette  s'ouure,&:  ferme  ceme  il  faut. 

Alors  vous  la  démonterez  de  toutes  fes  pièces  ,  &  limerez  vn  peu  le  pallaftre  par 
le  dedans ,  de  par  le  dehors ,  &:  contrepercerez  tous  les  rrous  fors  ceux  ou  il  y  a  des 
vis,&  ceux  qui  feruent  pour  lattacher  ,  &  la  noircir  auec  la  corne  comme  i'ay  di£t) 
ou  la  polirez  il  bon  vous  fcmble,  en  après  vousriucrez  premièrement  la  coque, 
puis  l'eftoquiau  de  la  gâchette, le  reftortja  bouterolle,  la  broche  s'y  elle  ne  fe  mo- 
re auec  des  vis  après  Huerez  les  rouets ,  les  rafteaux,la  couuerture.  Apres  que  toutes 
vos  pièces  ferot  riuées,&:  montées  vous  ferés  tourner  aysemer  la  Clef,&:  Ouurirez, 
&  fermerez  la  ferreure  ,  auant  que  de  riuer  la  cloifon.  Apres  que  le  tout  ferariué, 
vous  Iimerés,  &:  blanchirés  Jadicte  ferreure  auec  vne  lime  rude ,  puis  vous  la  poli- 
rés  auec  la  lime  doJi  ce, huilléc  auec  huilled'olif,  en  après  vous  limerez  l'auberon, 
&c  le  picquerez  fur  la  bande  de  la  largeur  de  l'aubcronnicre ,  &  le  riuerez  en  façon 
que  les  nueures  foient  en  forme  de  goutte  de  fuifoudemy  rond  par  deft'us  la  ban- 
de, adiouftantà  laditte  bande  deux  petites  pointes  auxbouts  pour  laferrer,  iufté 
dans  lccouuercle  du  coffre, &  U  luy  entaillerez  de  fon  cpaiftcur. 

CHAPITRE  XVIII.. 

J'our  faire  vn pelle  en  bort, 

Efte  Serreure  s'appelle  ainfi,  par  ce  que  le  pelle  doit  eftre  plyéenef- 
quierre  par  le  bout ,  &:  recourbe  en  demy  rond  poi;r  faire  place  au  ref- 
(ortriceux  pelles  font  pour  l'ordinaire  de  5.  ou  4.  poulces  de  long  félon 
la  longueur  qu'on  veut  faire  la  ferreure, &:  que  1  on  veut  luy  donner  de 
longeur  depuis  le  bortiufquesa  l'entrée  de  la  clef,  lors  qu'il  y  a-fub- 
icetion  au  bois,  ledit  pelle  fera  recourbé ,  &:  plyé  par  le  haut  en  cfquierre  pour  le 
faire  fermer  cotre  le  bort  de  la  ferreure  par  dedans  la  coque  , laquelle  fera  picquée 
la  première  de  toute  la  ferreure  iuftement  dans  le  milieu  du  bore  du  pallaftre,  en 
après  faut  picquerle  cramponnet  du  cofté  droict  qui  cft  le  coftéde  la  coque, puis 
donner  l'ouuerture  au  pelle  qui  fera  de  i.ou  trois  lignes,  félon  que  l'on  voudra  do- 
ner  d'efpaiffeurà  l'auberon, en  après  faut  picquer  l'autre  cramponnet, lefquels  doi- 
uent  auoir  chacun  deux  pieds  ce  qui  eft  neceffaire  de  faire  à  rous  cramponnets  de 
ferreures,  autrement  ils  feront  fubiccls  à  branler,  &ràfe  corrompre  en  les  riuant. 
A  près  que  le  pelle, &:  cramponets  feront  picqucs,&:  adiuftez  en  leur  place, faut  pic- 
quer la  broche, ou  bouterolle  iuftementau  milieu  des  barbes  du  pelle  eftat  àdemv 
ouucrt,  Se  tracer  auec  la  pointe  vn  cercle  fur  le  pallaftre  qui  fera  de  la  grandeur  du 
panneton, le  bout  de  la  clef  eftant  dans  fon  trou  du  pallaftre,  (oit  auec  vn  bout ,  ou 
auec  vne  bouterolle,ou  brochci&tracerés  pareillcmët  fur  ledit  pallaftre  des  cercles 
au  droit!:  des  fentes  des  rouets,fendues  dans  la  clef  :  en  après  vous  picquerez  iceux 
rouets,  &c  rafteaux  comme  i'ay  di£f,puis  vous  ferez  la  couuerture  qui  fera  plvéc 
en  façon  que  la  clef  puifTe  tourner  facilement  par  deftous ,  Refaire  fon  tour  fana 
toucher  aux  pieds  de  ladicte  couuerture  :  puis  après  vous  ferez  l'entrée  de  la 
clef  .  pour  picquer  dans  la  couuertute  les  rouets  fendus  dans  le  panneton  de 
la  clef  du  coftéde  l'anneau  ,  puis  picquerez  ladicte  couuerture  fur  le  pallaftre,- 
&faictes  en  façon  que  la  clef  mairie  le  pelle  iuftement  contre  la  coque,  &que 
le  reftort  décoche  iuftement  de  fon  Arreft  affin  que  la  clef  tourne  aysément 
tout  alentout  fans...  accrocher  aux  rouets  ,  n'y   râteaux   qui  feront  mis 

en  pare- 
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en  purement  aux  rouées ,  en  après  vous  démonterez  le  couc ,  dreiTerez  le  pallaftre 
pour  le  contrepeveer  &  noircir ,  puis  après  vous  riuerez  la  coque  la  première  ,  en 
après  la  broche,les  crampons  ducofté  droict,&:  reuerrez  fi  la  clef  mené  le  pelle  iufte 
contre  la  coque ,  &:  fieliepafie  iuftement  contre  les  barres  dudit  pelle,  puis  vous 
riuerez  l'autre  cramponner ,  après  le  reflort,&  verrez  fi  la  clef  le  décoche  comme  il 
faut  de  contre  l'arreft  du  pelle,  riuerez  les  rouets,  après  qu'ils  feront  contrepercez 
auec  vn  burin  ou  rorecriuerez  les  râteaux  iuftement  en  parement  aux  rouets, Puis 
faut  drefier  5c  polir  lacouueiture ,  &  y  riuer  les  rouets  Sz  riuer  ladicle  couuerture 
fur  le  pallaftre,  fi  elle  ne  fe  démonte  auec  des  vis ,  &c  voir  fi  la  clef  tourne  aifemenr 
de  tous  les  collez,  &c  s'y  elle  décoche  le  reiTort  facilement  de  fon  arreft,&:  qu'iceluy 
reflbrt  nait  point  par  trop  de  gorge,  ce  qu'eftant  fait  faut  riuer  la  cloyfon],  Se  blan- 
chir la  ferreure  auec  la  lime  rude,&:  la  pollir  auec  la  lime  douce.  Alors  faudra  ache- 
uer  la  clef  Se  la  polir ,  ce  qu'eftant  fait  faut  limer  -Sz.  adioufter  lauberoJidans  laube- 
ronnierc  ,  la  picquer  dans  la  bande  ,  &  le  riuer  deffus Tpmis arpr es  y  riuer  de  petites 
pointes  aux  bouts  de  la  bande,qui  feruent,  lors  qu'on  à  ferré  la  ferreure  on  lajfle  la- 
dite bande  auec  l'auberon  dans  la  ferreure,  &:onlaiiTé  tomber  le  couuercledo 
coffre  deflus,  tellement  que  lefdi&es  pointes  entrent  dans  le  bois,  Se  font  tenir  îa- 
di<5te  bande  contre  le  couuercle  du  coffre,  &:  par  ce  moyen,on  l'entaille  dans  le  bois 
iuftement  ou  il  faut,  après  que  voftre  bande,  Se  Serreures,feront  pollies  faut  les  ef- 
fuyer  auec  vn  linge  blanc ,  puis  les  mettre  chaufer  contre  le  feu  ,  Se  les  huilier 
auechuilledolif,  qui  foie  fans <fel  par  ce  que  le  fel  faid  grandement  rouiller  le 
ferj:  s'y  on  la  veut  d  efaller  faut  la  faire  bouillir,  &:en  ofter  l'efeume  qui  en  fort 
en  bouillant  comme  petites  bouteilles  ,  eftant  refroydie,  il  enfauthuillervoftre 
befongne.-  après  quelle  fera  bien  hiullée,  faut  la  couurir  de  papier  fec,  &chauts 
&la  ferrez  en  lieu  fec,  autrement  voftre  befongne  senrouillera incontinent ,  i! 
faut  faire  tout  le  mefme  à  toutes  fortes  d'ouurages  de  fer,ou  dacier  poly ,  &  par  ce 
moyen,  il  fe  conferuera  longuement  fansfe  rouiller  ,  prenez  auifi  garde  de  ma- 
nier la  befongne  pollie  auec  la  main,  lors  quelle  eft  humide,  oufueufe  par  ce  que 
l'humidité,  Se  fueur  faict  grandement  enrouiller  le  fer  ,  Se  quand  vous  l'auez  ma- 
nié auecles  mains  effrayez  le  promprément  auec  vn  linge  fcc,ou  autrementsil  sen- 
rouillera incontinent  aux  endroictslou  l'on  aura  touché  auec  la  main. 

Quelques  vns  mettent  du  plomb  limé  dans  l'huille  dolif  dequoy  ils  huillentîeur 
ouurage,  &le  font  chaufer  premièrement  comme  i'ay  diâquiempefche  aoifâla 
rouille  de  s'y  accueillir. 
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CHAPITRE  XVIII. 


Tour f dire  ferre  ares  à  deux  fermetures  redondant  aux  figures  II.  III-  If. 

E  m'eftois  proposé  de  faire  des  planches,  &defTeins  pour  toutes  les 
Serreurcs  icy  exposées, mais  pour  euiter  la  prolixité, &  la  grande  def- 
pence  qu'il  y  conuenoit  faire,  i'ay  iugé  que  les  moins  communes, 
Se  ordinaires  fe  pourroyent  faire  facilement  comme  i'ay  enfeigné, 
fans  mettre  les  figures.  le  commenecray  donc  à  demonftrer  par  figu- 
res comme  jl  faut  foire  les  (erreures  à  deux  fermeturcss  ayant  trois  planches  ou  fi- 
gures, comme  auffi  chacune  des  autres  fuyuantes:c  eft  a  fçauoirles  mouuemcns.le 
coron nement,&:  l'ecuflon. 

C'efte^eneure  fe  nomme  à  deux  fermetures  d'autant  qu'elle  fe  ferme  par  deux 
endroit!  s  dans  le  bort  du  pal!aftrc:elle  eft  composée  d  vn  pëflè  marqué.  A  Se  d  v- 
ne  gâchette  marquée  B.qui  font  les  deux  fermetures. 

Lors  qu'on  veut  faire  ces  Serrcures ,  ilfaut  fçauoirs'il  n'y  a  point  de  fubieclion 
pour  l'entrée,  ce  qu  ilfautlçauoir,  ainfi  que  i'ay  dit,  pour  faire  quelque  ferreure 
quefoit  :  S'il  n'y  a  point  de  fubiedtion  à  faire  l'entrée,  on  la  pourra  faire  de  la 
grandeur,  Se  largeur  de  celle  figure, qui  eft  de  fix  poulces  de  long,  Se  de  deux 
poulccs  neuf  lignes  de  largeou  enuiron,  d'autant  que  l'en  ay  prins  lesmefurcs  fur 
le  prototype,come  i'ay  faid  pareilhmentde  la  pluspart  de  toutes  les  autres  fuvua- 
tes,qucl'on  pourra  faire  hardiment  de  la  grandeur  des  planches,  &  figures  pour 
auoir  efté  prifes,  Se  faictes  fur  les  Serrcures  mefme ,  &:  pareillement  les  couronne- 
ment,efcuirons,«îv:  clefs  qui  font  gra'uées  dans  lp  figures  pour  auoir  prcfque  toutes 
efté  faicles  dans  ma  boutique  referué  les  clefs  antiques  :  c'eft  pourquoy  on  pourra 
trauailler  en  toute  afléurance  fur  ces  de  (Teins  Se  figures. 
Apres  qu'o  fçaura  la  grandeur,dc  laquelle  on  denre  faire  la  ferreure/aut  forcer  la 
clef,  puis  le  pelle.  A.  qui  doit  eftre  fondu.pour  palier  vn  pied  du  cramponnée,  &: 
aufti  qu'il  en  eft  meilleur,  Se  n'eftfubiecl:  à  s'ébranler ,  Se  à  aller  de  trauers  ,  on  le 
peut  faire, coudre  fimplement  lans  eftre  fendu  ,  cela  defpcnd  de  la  volonté  des  ou- 
uriers  :  mais  ic  tiens  que  ceux  qui  font  fendus  vallcnt  mieux,  ces  pelles  doi- 
uent  eftre  plyésà  l'clquicrre  ,  par  les  deux  bouts  comme  le  pelle  en  bort,  referué 
qu'il  n'eft  point  recourbé  pour  chercher  le  milieu  du  pallaftre ,  les  pelle.  A.  eftant 
forgé ,  vous  forgerez  ladicle  gâchette.  B.  puis  les  coques  C.  D.  le  relfort  de  la  gâ- 
chette. E. la fuei lie  de  lange. F.  le  reilort  d'icelle.rueille  de  (auge. G.  le  cramponner. 
H  lcsraftcaux.I.L.lacloisô  M.lcseftoquiaux.N.les  rouets. P. &:cc  que  marque  O. 
inonltre  les  trous  pour  mettre  des  vis, dans  les  cftoquiaux  Se  rafteaux,5«:  pour  atta- 
cher la  ferreure  contre  le  bois  En  après  faudra  forger  le  couronnement  qui  eft  la 
troifielme  figure,  l'ecuflon  qui  eft  à  cofté  marque.  4.puisaprcs  forger  le  pallaftre 
qui  doit  eftre  de  forée  fuffifante^comme  d  vue  ligne,  &  demie, ou  enuiron,  comme 
auuiles  autres  pièces  d'icelle  ferrures,  &de  cellesqui  fuyucnt,  pourvpouuoir 
commodément  mettte  des  vis ,  Se  pour  y  entailler  quelques  pièces,  s'y  on  y  veut 
faire  quelques  lecrets,comme  barbes  perdues  ,  bafcullcs,ou  autres  que  ic  diras  c\ 
apres.&:  auili  pour  les  pouuoir  commodément  pohr. 

Apres 
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A  près  que  toutes  les  pièces  feront  forgées  ,  il  les  faut  faire  recuire  comme  i'ay 
enfeigné,  puis  après  limer,  Se  drefler  toutes  les  piecesj  forer,&  fendre  la  clef  droidfc 
en  efquierre  des  deux  coftez,àffin  que  les  rouets,  &  râteaux  puiftent  encrer  dedans, 
fans  acrocher. 

Lorsquela  clef  fera  fendue,faut  limer  la  cloifon ,  auec  4.  y.  ou  fiX  eftôquiaux, 
félon  la  grandeur  de  la  ferreure,  trois  de  ces  eftôquiaux  marqués  N.  feront  recour- 
bez en  efquierre  par  le  haut,  &  iriuez  dans  la  cloifon  ,  auec  riueurcs  quarrees, pour 
empefeher  qu'ils  ne  puiflenc  fe  détourner  d'vn  codé  ,  n'y  d'autre.    Sur  iccux  efto- 
quiaux  fera  porté  le  coronnemenc  ,  qui  fera  retenu  auec  trois  vis  qui  pafferont  au 
trauers,apres  que  les  eftôquiaux. &;  cloifon  feront  liriiez,&  les  eftôquiaux  riuez  fur 
ladi&e  cloifon  ,  vous  la  picquerez  fur  ie  pallaftre ,  puis  après  limer  foutes  les  autres 
pièces  necefl'aires  à  la  ferreure  ,  eftant  limées  &  drclTees.    11  faut  premièrement 
picquer  les  coques.  G-  D.qui  feront  efloigneesl'vne  de  l'autre  d'vn  poulce  ,  ou 
treize  lignes,On  les  pourra  efloigner,  ou  aprocher  d  auatage,  félon  la  grandeur ,  &z 
force  de  laquelle  on  voudra  faire  laferreure.il  n'y  à  point  demefure  atfeurce,  tant 
en  celte  ferrure,qu'en  toutes  autres,par  ce  que  cela  dépend  de  ceux  qui  les  font,ou 
qui  les  font  faire,  &  du  lieu  ou  elles  fe  doiuentapliquer,  tellement  que  ic  n'en  puis 
dire  afleurément  les  mefures ,  fmon  de  faire  les  ferreures,&;  picquer  les  pièces  de  b, 
grandeur  comme  monftrent  les  defTeins&:  figures  cy  après ,  poUrueu  qu'il  n'y  aye 
point  de  fuiedio  aux  entrées.  Apres  que  l'on  aura  picqué  les  coques, vous  poferés  le 
bout  dudit  pelle.  A.  dans  la  coque.  C.  &c  le  fermerez  tout contre  le  metcant  droiâfc 
fur  le  pallaftre ,  &  picquer  le  reflort  de  la  fueille  de  fauge.  G.  qui  eft  du  collé  droi£t 
de  la  coque ,  tout  îoignant  la  barbe  du  pelle,  s'il  n'y  à  point  de  fueille  de  fauge  ,  &c 
qu'il  y  aye  feullement  vn  reflort  double  ,  comme  à  vn  pelle  enborr ,  faudraypic- 
quer  vn  crarhponnet ,  au  lieu  dudit  reflbrt  de  la  fusille  de  fauge ,  mais  la  fueille  dé 
fauge,auec  fon  relîort  eft  beaucoup-plus  belle  &  pl.usjeure.   Apres  quevousau- 
rez  picqué  le  reflbrt  ou  cramponner.  H  faut  picquer  l'autre  cramponner.  H.  de 
l'autre  cofté,  qui  doit  auoir  vn  pied  coudé ,  auec  vne  petite  fueille  H.  pourpaf» 
fer  vne  vis,  pour  démonter  ledit  cramponnet  ^  pefle  ,  &  l'autre  bout  dudit  cram  - 
net.H.paflèrapar  la  fente  du  pelle  ,  auec  vn  petit  piedquarré  qui  cra'uerfèrale  paU 
laftre  qui  le  rendra  plus  iufte  &  ferré  fur  le  pallaftre.    Sur  iceluy  cramponnet  fera 
efpargné  vu  eftoquiau  qui  panera  dans  le  bout  de  la  fueille  de  Sauge  ,  auec  vne 
efcroùe  pat  le  defTus,pour  l'empefchcr  qu'elle  ne  s'enleue,  ce  qu'il  faut  faire  à  tous 
les  autres  fuyuans, cela  eftant  picqué  faut  pofer  la  gâchette.  B.  dans  fa  coque.  D.&C 
la  mettre  droitt  fur  le  pallaftre  pour  picquer  fon  eftoquiau  marqué. O  laquelle  gâ- 
chette fera  limée  &:  adiuftee, contre  le  reftort  de  la  fueille  de  Sauge  ,  &  recourbée  1 
par  le  bas;en  façon  que  la  clef  venant  à  faire  fon  tour,  puifle  facilement  f  ouurir  &c 
faire  fortir  de  fa  coque  ,  il  faut  quelle  y  demeure  eftant  ouuerté  de  l'efpoi  fleur  d'vri 
des  codez,  affin  quelle  puifle  entrer  librement  dans  lauberon ,  &:  dans  l'autre  cofté 
de  la  coque.  Nottez  qu'en  limant  les  crochets  de  vos  gâchettes ,  il  faut  y  biffer 
vn  petit  rebort  par  deflous  le  crochet  ,  ou  qu'il  foit  limé  vn  peu  en  rond  :  car  aû- 
trement  la  ferreure  n'eftant  fermée  qu'auec  la  gâchette  fe  pourra  ouurir  fa- 
cillement  fans  la  clef ,  prenezy  garde.  En  après  iî  faut  picquer  fon  reflort.  E.  qui 
doit  eftre  au  milieu  de  la  ferrure  ,  y.  laiflér  afléz  d'efpace  pour  l'oUuerturë 
de  ladi&e  gâchette  :  ce  qu'eftant  fait  i  il  faut  ouurir  le  pefleàdemy,  &:  mettre  le 
mufeau  de  la  clef  entre  les  barbes  du  pefle  ,  pour  tracer  &ç  marquer  auec  la  pointé 
à  tracer,  ou  autre  chofe,  ou  il  faut  picquer  la  broche ,  en  façon  que  la  clef  en  Tour- 
nant pafle  iuftement  contre  le  milieu  du  pefle ,  &c  que  la  broche  foit  au  milieu  du 
pallaftre,  aufli  près  d'vne,  oree  que  d'autre.  La  broche  eftant  picquée ,  il  faut  pic- 
quer la  bouterolle ,  s'il  y  en  à  de  fendue  dans  la  clef,  laquelle  fe  mettra  feulemenÉ 
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clans  le  trou  ou  patte  la  clef,  qui  fera  fait  de  fa  grandeur,  &c  renucrféc  p\r  derrière, 
laquelle  fera  tenue  ferme  auec  la  broche  ,  elle  fera  plus  afleurée  que  fi  où  la  faifoit 
auec  des  pieds,  comme  vn  rouet.  Ayant  picqué  les  rouets, &  râteaux,  vousiTiettrcz 
la  broche  en  fa  place, &:  l'arrefterez  auec  des  vis,pour  limer  les  barres  du yéûc  félon 
fon  ouuerture,&:  fermeture, puis  vous  adiufterez  la  fueille  de  fange  en  £fçon  quelle 
encoche  iuftemet  dans  fon  cran, ou  arreft  fait  dâs  le  pcfle:  lors  il  fauptta  limer  la  gâ- 
chette^ fonrefTortjl'vn  fur  l'autre, polir,&:  acheuer  les  coques,  &  autrespieces,  en 
après  cotre-percer  tous  les  nous  delà  ferrure, fors  ceux  ou  font  les  vis:puis  noircir, 
ou  polir  le  pallaftre ,  par  le  dedans  :  par  après  riuerez  les  coques,  s'y  elles  ne  fe  dé- 
montent, en  après  l'eftoquiau  de  la  gâchette,  fonrcflort  &  celuy  de  la  fueille  de 
iauge,les  rouets,les  râteaux,  &  mettrez  lefdits  rouets,  &c  râteaux  en  parement, afïîn 
que  toutes  les  gardes  entrent  à  la  fois  dans  la  clef  fans  acrocher  aucunement,  auant 
que  de  riuer  la  cloifon,  autrement  on  aura  de  lapeyne,  après  quelleferariuée,  s  il  y 
à  quelques  pièces  qui  acrochet.t,  ou  qui  Rencontrent  la  clef  en  tournant.  Apres 
que  toutes  les  pièces  feront  r  iuées  ,  &c  adiuftécs  fut  le  pallaftre ,  il  faut  pofer  la  cloi- 
fondeflus  ,  &adiufter  lacouuerture ,  ou  coronnement,  &  Jafairetenirauecdes 
vis  fur  leseftoquiaux  de  ladi&e  cloyfon ,  comme  i'ay  dit  ,  oubienauecdeuxefto- 
quiaux  qui  doiuent  eltre  riuez  dans  le  pallaftre  au  droiâ  de  la  broche,  de  la  diftan- 
cedu  tour  de  la  clef  ,  comme  il  eftdemonftréen  la  huidbiefme  figure  qui  vaut en- 
cores  mieux,que  de  pofer  ladite  couucrture  fur  les  eftoquiaux  de  la  cloyfon.  Apres 
que  ladicte  couuercurc  fera  adiuUéc,  il  faut  y  faire  l'entrée,  &  y  marquer  &:  picquer 
les  rouets  qui  feront  fendus  dans  le  panneton  de  la  clef  du  cofté  de  l'anneau.  A  près 
faut  vuider  le  coronnement  ,  auquel  on  raporte  pour  l'ordinaire  vne  petite 
mouîleure  qui  eft  picquée  entre  le  coronnement ,  &  la  fnfe.  S  il  n'y  à  qu'vne  cou- 
ucrture fimplemcnt ,  il  faudralapollir,  &c  riuer  les  rouets  deflus  3  en  après  riuer  la 
cloyfon  ,  fi  elle  ne  fe  démonte  auec  des  vis.  Puis  blanchir &pollir  la  ftrreure,  &y 
adiufter  la  bande  garnie  des  auberons  ,  riuée  &c  faite  comme  l'ay  dit  du  pelle 
en  bort. 

Cette  ferrure  à  de  plus  que  fe  pelle  en  bort, la  gâchette. B.  qui  fe  ferme  en  biffant 
tomber  le  couuercle  du  cofFre,&  s'ouure  après  que  la  clef  à  fait  fon  tour ,  pour  ou- 
urir  le-  pelle.  A.  auec  vndemy  tour  de  clef  qui  ouure  ladide  gâchette,  tellement 
qu'il  faut  que  la  clef  face  vn  tour  ôc  demy,  à  droiâ:  pour  ouurir  toute  la  ferreure,  6c 
vn  tour  pour  la  fermer. 

l'aduoue  que  i'ay  efté  vn  peu  long  en  ces  Chapitres:  mais  l'intelligence  de  ce  qui 
fuit  dépendant  delacognoifTance  d'iceux,  l'ay  efté  contrainct  de  les  déduire  vn 
peu  plus  au  long ,  pour  efi;re  mieux  entendu,  ie.feray  fuccind  en  ce  qui  fuit. 


de  Serrurier  2; 

SECONDE    F  I  G  V  R  E. 


Serrure  à  deux  fermetures. 
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III.  FIGVRE.  IV.  FIGVRE. 


De  Serrurier, 


CHAPITRE  XX; 

Serrure  a  trois  fermetures  redondant  auxfgures.  j.  6.  &  /. 


g  Este  ferrure  eft  compoféed'vn  pefîe  marqué.  A, 


qui 


doit  eftre  forgé  en  façon  que  le  mourant  dudit  pelle  foiC 
iaftement  entre  les  z.barbes,par  le  cofté  du  bort  du  pallà- 
ftre ,  outre  iceluy  pefle ,  il  y  faut  t.  gâchettes  marquées. 
B.  C.  auec  leurs  coques ,  E.  F.  Les  rcflbrts  defdides  gâ- 
chettes marquez  G.  H.  Le  pelle.  A.  s  ouure  d'vn  tour 
de  clef,  comme  le  précèdent ,  &  la  gâchette  à  droi& 
tout  de  mefme  ,  fors  qu'il  y  à  vn  petit  reflbrt  fou bz  ledit 
pefle  marqué.  I.  qui  doit  eftre  entaillé  de  fon  efpaifleur 
dans  le  pallaftre5en;  façon  que  le  pefle  en  fe  fermant  n'en 
foitempefché,  &  qu'il!  abatce,&  face  entrer  dans  le  pal- 
làftre Apres  que  le  pefle  eftouuert ce  reflort  eft  libre, 
pour  fe  leuer  ,  &:  tenir  la  gâchette.  B.  lors  qu  elle  fera  ouuerte  de  Ion  aube- 
ronniere.  Lacloifon  fe  doit  picquer  la  première ,  les  coques  après ,  les  efpaçant, 
&  mettant  de  pareille  diftance,  les  vnes  des  autres ,  diuifant  le  bort  du  pallàftre,  en 
quatre  parties  efgalles,  la  largeur  de  la  ferrure  fera  de  trois  poulces  ,  &  fa  longueur 
de  fix  &  demy.  il  y  faut  aufli  vne  fueille  de  fauge  3  &r  pareilles  pièces  qu'aux  ferru- 
res à  deux  fermetures, &  les  picquer  tout  de  me.fine,  fors  que  la  coque  du  pefle  doit 
eftre  picquéeau  milieu  du  bort  du  pallàftre  :  lors  qu'on  laiflé  tomber  le  couuercle 
du  coffre,les  deux  gâchettes.  B.C.  fé  ferment  d'elles  mefmes  :  en  après  on  faicl:  vn 
tour  de  clef  à  gauche  pour  fermer  le  pefle  t  lors  que  la  ferrure  eft  toute  fermée, 
pour  l'ouurir  faut  tourner  la  clef  vn  tour  à  cofté  droit  pour  ouurir  le  pefle:puisfaire 
encores  vn  demy  tour  du  mefme  cofté, pour  ouurir  la  gâchette  B.  laquelle  fera  te- 
nue ouuerte  auec  le  petit  reflbrt.  I.  En  après  tourner  ladifte  clef,  vn  demy  tour  de 
l'autre  cofté  à  gauche,  pour  ouurir  la  gâchette.  C.  La  clef  monAve  vne  double  fo- 
reure  ronde ,  qui  fe  fera  comme  ie  diray  cy  après.  Ce  qui  marque.  O.  monftre  les 
trous,  ou  mette  les  vis ,  pour  tenir  le  coronnement  fur  les  eftoquiaux ,  &  les  trous 
des  râteaux, &  les  eftoquiaux  des  gâchettes,  &  les  endroits,ou  il  faut  trcùer  le  pal- 
làftre de  la  ferrure ,  pour  l'attacher  contre  le  bois  ,  &  monftre  pareillement  l'efto- 
quiau  qui  eft  efpargné  fur  le  cramponner  du  pelle,  qui  tient  vn  bout  de  la  fueille 
de  fauge,  auec  vnefcroiie  par  deflus  pour  l'empefcher  defortir  de  fa  place.  Les 
râteaux  font  marquez,  P. Les  rouets  fon  t  marquez  .QJLes  eftoquiaux  fimples  de  là 
cloy  fon  marquez. 
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C  I  N  QV  IESME  FIGVRE. 

Serrure  à  trois  fermetures. 


de  Serrurier 

VI.  FIGVRE.  VII  F I  G V RE. 

'  Çeronnement.  Ecujjon» 


CHAPITRE  XXI. 

Serrure  à  quatre  fermetures ,  redondant  aux flgures  hu  ict ,  neuft  &  dix. 

Este  Serrure  à  quatre  fermetures ,  eft  compofée  d'vn  pcflcà  pignon 
"marqué  A  B  ainli  appelle  ,  àcaufe  que  ce  font  deux  pelles  adiuftcz 
l'trn  contre  l'autre ,  panant  par  les  deux  boucs  Tvn  dans  l'autre  auec 
deux  petites  coulilTes  quarrées  qui  iont  à  chaque  bout  des  pefles ,  qui 
doiuent  eftre  tenues  allez  larges,  pour  loger  entre-deux  vn  pctitpi- 
gnon marquée,  quei'ay  voulu  monitrer,  affin  qu'on  puilVe  pins  facilement  co~ 
gnoiftrelc  moyen  de  le  faire.  Ce  pignon  doitauoir  cinq  dents ,  qui  doiuent  entrer 
dans  cinq  crans, qui  font  entaillez  à  chaque  pelle  :  &  tenus  en  raifon  fur  le  pallaftre 
auec  vn  petiteftoquiau  rond ,  qui  palfepar  le  milieu  dudit  pignon,  en  façun  que  la 
clef  venant  à  mener  le  premier  pelle.  A.  fait  tourner  ledir  pignon,  qui  fait  aller 
l'autre  pelle  B.  par  ce  qu'il  eft  entaille  iufternent  entre  les  deux  pefles  qui  ont  des 
crans  à  proportion  :  tellement  qu'ils  ne  peuuent  ouurir  ny  fermer  1  vn  lans  l'autre. 
Ces  pelles  feront  retenus  auec  vnrelfort  marqué  O.  &c  auec  vne  fueille  de  fauge 
marquée  P.  qui  entre  dans  vn  cran  ou  cftoquiau  ,  qui  fera  par  le  deftus,  ou  au 
coftédu  pelle  A.  Etauxdeux  coftez  dudit  pelleyauradenx  gâchettes  marquées 
D.  E.  l'vneà  droit,  qui  doit  eftre  rcteniie  ouuerte  auec  vn  petit  relfort  marque 
qui  eft  entai41é  dans  le  pallaftre  ,  comme  aux  ferrures  à  trois  fermetures  ,  &  s  ouure 
tout  de  mefme.  L'autre  gâchette  E.  qui  eft  de  l'autre  cofté  ,  s'ouure  auec  la  clef  la 
tournant  vnpeudu  coftè  gauche.  Les  coques  des  pelles  font  marquées  F.  G.  les 
gâchettes.  H  I.  Siles  reflbrts  des  gâchettes.  L  M.  Vous  efpacerez  le  bord  du 
pallaftre  ,  en  façon  que  les  coques  foient  de  pareille  efpace  ,  faut  les  picquer 
après  la  cloifon  qui  eft  comme  les  autres  ferrures.  On  y  met  vn  couronne- 
ment, auec  vne  petite  moulleure  ,  &:  vne  fnfe  :  iceluy  couronnement  ,  fou- 
ftenu  auec  des  eftoquiaux  marquez  N.  &  retenus  auec  deseferoiiespar  le  deffus. 
Ceftc  ferrure  monftre  vne  clef  auecdouble  foreure  ronde  ,  les  broches  fe  doi- 
uent rapporter  dans  la  tige  delà  clef,  comme  fi  c'eftoit  vne  broche  quarrée,  ou 
autre  figure,  &  retenue  auec  vn  petit  riuet,  comme  ieduay  au  chapitre  fLyuant. 
Il  faut  fendre  à  ces  clefs  de  bonnes  gardes,  Se  rouets  non  communs:  comme  il  faut 
faire  aux  autres  fuyuances ,  parce  que  ces  ferrures  feruent  pour  l'ordinaire  à  enfer- 
mer or,  ou  argent,  ou  autre  chofe  de  valleur.  Les  râteaux  lent  marquez  S.  la  cloi- 
fon marquée  T.  les  eftoquiaux  de  ladite  cloifon  marquez  V.  le  cramponnée  du 
pelle  eft  marqué  X. 
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IX.  FIGVRE.  x.  FIGVRE. 


De  Serrurier;  35 


CHAPITRE  XXII. 

Serrure  1  cinq  fermetures ,  redondant  aux  figures  fxfy  douze,  éJ  trefo* 

A  Serrure  a  cinq  fermetures  eft  compofee  d'vn  pefle  a  pi- 
gnon marque  A.  non  pas  comme  le  précèdent ,  parce  que  le 
pefle  B.  eft  feparé  du  premier  pefle  A.  &c  tenu  en  raifon  auee 
vne  coulilTc marquée  Ç.  qui  pafle  à  trauers  par  le  bas.  Et  à 
coftédefdits  pefles  il  y  a  deux  gâchettes  marquées  D.  E.  qui 
font  tenues  fermées  auec  vn  reflbrt  double  qui  eft  entre-deux 
marqué  F.  &z  pour  les  ouurir ,  il  y  aura  vn  pefle  montant  mar- 
qué G.  qui  fera  limé  par  le  bout  d'enhaut ,' en  forme  decceur, 
qui  palîera  entre  les  deux  queues  defdites  gâchettes ,  qui  font 
tournées  en  demy  rond,  en  forme  de  confoles ,  &  par  le  haut  comme  des  teftes  de 
daufins,  pour  mettre  les  eftoquiauxdedans,en  façon  que  le  pefle  G.  venant  à  hauf- 
fer ,  fera  ouurir  lefdites  gâchettes  &z  comme  il  ie  rebaifl'era,  elles  feront  refermées , 
&repouflees  auec  leur  reflbrt,  dans  leurs  coques  H.  I.  De  l'autre  cofté  delà  ferru- 
re il  y  aura  vne  Ample  gâchette  marquée  L.qui  fera  repouflee  auec  fon  rcîTort  mar- 
qué M.  dans  fa  coque  marquée  N.  Les  pefles  fe  fermeront  dans  leurs  coque  O.P. 
amfi  qu'on  void  dans  l'vnzielme  figure.  La  cîef  marquée  Q^jnonftre  vne  double 
broche  carree-canelée  ,  laquelle  fe  fait  en  cefte  façon- 

Prenez  vn  petit  foret  deiagrotîeur  du  carré  de  la  broche,  par  dedans,pour  forer 
la  clef  iufqnes  contre  l'anneau,  &  après  ayez  de  petites  limes  carrées-canelées ,  ëe  à 
cou  fteau,qui  feront  taillées  parle  bout  de  deuat ,  &  limées  par  ie  derrière  en  rond, 
ôz  auec  ces  petites  limes  vous  limerez  la  foreure  tout  au  long,  pour  commencera 
faire  le  trou  carré,  le  plus  que  l'on  pourra.  En  après  il  faut  faire  vne  broche  dacier, 
qui  foie  limée ,  polie ,  &e  carrée  par  le  bout  de  deuant ,  &:  tout  le  long ,  ou  de  telle 
autre  figure  que  l'on  voudrafaire  la  foreure:  Par  après  vous  tremperez  ladite  bro- 
che, &  la  recuirez  auec  du  fuif  ou  huille  ,  comme  vn  ^effort  ,  de  peur  qu'elle  ne  fe 
rompe  dans  la  foreure.  Apres  qu'elle  fera  trempée  ,  &  froide ,  vous  ia  ferez  entrer 
auec  de  l'huile  d'ohues  à  petits  coups  de  marteau  dans  la  tige  de  la  clef,  luy  ayant 
commencé  le  trou  tout  au  long  auec  les  petites  limes,  comme  fay  dit.    A  mefure 
que  ladite  broche  entrera  ,  vous  frapperez  deflus  la  tige  auec  la  panne  du  mar- 
teau pour  faire  relTerrcr  le  fer  tout  au  long  de  ladite  broche  &  parce  moyen  le  trou 
feradroift,  &  carré  tout  le  long,  fans  qu  il  y  demeure  des  fofles  ou  buttes  ,  qui 
empefeheroient  que  la  clef  ne  pourroit  entrer  facilement  dans  les  broches  du 
canon, &  auffi  qu'en  dreflant  &:pouiTant  la  tige  par  le  dehors  auec  la  lime,  on  feroir 
en  danger  de  la  creuer,  Se  le  trouueroit  plus  forte  en  vn  lieu  qu'autre/  ce  qui  n'arri- 
liera  G  on  en  forme  bien  latigeapres  que  la  broche  y  eft  entrée.  Que  fi  on  y  fait 
double  foreure,  faudra  forer  &  enformer  la  broche  tout  de  mefme  que  la  clef,  puis 
les  rapporter  dans  la  tige  de  la  clef,apres  que  vous  y  aurez  fait  de  pentes  coches, ou 
crans,  dans  le  bout  de  la  broche  qui  doit  entrer  iufques  contre  l'anneau,  laquelle  ne 
doit  eftre  creufe  par  le  haut.  Apres  qu'elle  fera  entrée  iuftement  dans  la  tige  de  ladi- 
te clefjVous  frapperez  deflus ,  &  la  fertirezfur  lefdites  coches ,  en  façon  qu'elle  ne 
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branle  aucunement ,  &  qu'elle  fe  tienne  iuftement  au  milieu  de  la  tige  :  En  après  il 
faut  y  faite  vn  petit  trou  de  foret  tout  contre  l'anneau  ,  qui  pailera  au  trauers  de  la 
tige  &  de  la  broche, pour  y  mettre  vne  petite  nueure  au  trauers, qui  fera  nuée  dans 
l'emballe  ,  ou  chapiteau  ,  en  façon  qu  elle  ne  puiffe  paroiftre.  Si  ce  font  doubles 
foreures  ,  &:  qu'il  y  aytdcux  broches  creufesdans  la  tige  de  la  clef,  faut  qu'elles 
entrent  les  vues  dans  les  autres  ,  y  laiflant  des  cfpaces  entre- deux ,  pour  y  faire  paf- 
ler  les  broches  qui  font  dans  les  canons ,  &c  les  faire  entrer  iuftement  par  le  bout ,  &: 
les  faire  retenir  auec  vn  petit  riuer  &  crans ,  comme  i'ay  dit.  On  peut  faire  de  cette 
façon  toutes  fortes  de  doubles  foreures, foient  rondes, carrées, ou  carrées-canelées, 
triangulaires  ou  tirc-poinft  (impies, ou  canelées,  croix ,  trèfles ,  cœurs ,  eftoilJes, 
croiflans,  pentagonesjiexagones,  rofes,  n'eus  de  lys ,  de  toutes  autres  figures  que  ce 
foit  ,  quifepuifle  faire  dans  les  clefs.  Si  fe  font  des  broches  ou  foreures  faites  en 
cœur, trefles,croix,rofes, fleurs  de  lys,ou  autres  figures  femblables,on  y  pourra  faire 
deux,  trois,  quatre ,  ou  cinq  trous,  tout  au  long  de  la  clef,  Se  les  vuider  les  vus  dans 
les  autres, pour  faire  la  foreure  de  telle  figure  qu'on  voudra.  Lors  que  la  clef,  de  les 
broches  feront  forécs,adiuftées,mifes  de  retenues  comme  i'ay  dit,  faut  limer  la  tige 
delà  clef,  boutter  &  drelfer  le  panneton:  en  après  vous  prendrez  vu  bout  de  fer 
pour  faire  le  canon,  &  le  forer  pour  faire  entrer  la  tige  dedans, pour  y  rapporter  les 
broches  qui  feront  forées,  de  enformées  comme  la  tige  de  la  clef,  de  rapportées  les 
vnes  dans  les  autres.  Ce  qu'eftant  fait  vous  fendrez  la  clef,  &garnucz  la  ferrure 
félon  fon  mente,  fuyuantla  clef  :  les  trois  gâchettes  D.  E  L.  fe  ferment  en  lailfant 
tomber  le  couuercle  du  coffre:  &  les  deux  pefles  A.  B.  font  fermez  d'vn  tour  de 
ejef  fait  du  cofté  gauche.  E  t  pour  ouurir  toute  ladite  ferrure  on  tourne  vn  tour  de 
clef  à  droit ,  qui  fait  hauffer  le  pefle  montant  G.  qui  fait  ouurir  les  deux  gâchettes 
D.  E.  de  pareillement  la  clef  venant  à  rencontrer  le  barbe  du  pefle  A.  qui  venant 
à  s'ouurir,  fait  tourner  le  pignon  R.  qui  fait  cheminer  le  pefle  B.  tellement  que  la 
clef  en  faifant  les  deux  tiers  d'vn  tour,  fait  ouurir  les  deux  gâchettes  de  les  deux 
pelles,  Se  tournant  encores  vn  peu  la  clef  iufques  à  trois  quartiers  du  cercle ,  vient 
à  rencontrer  la  queue  de  la  gâchette  L.  qui  la  fait  ouurir,  ainti  qu'on  pourra  voie 
dans  l'vnziefme  figure.  Lcfdits  pelles  A.  G,  feront  retenus  dans  leurs  crans  auec 
fueilles  de  fauge  marquées  S.  leurs  refforts  font  marquez  T.  &  auec  deux  cram- 
ponnets  marquez  V.  au  bout  defquels  on  fera  de  petites  fueilles  de  relief,  ou  autre 
chofe ,  pour  l'ornement  de  la  ferrure. 
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CHAPITRE  XXIII. 

Serrure  a  Jtx  fermetures  redondant  aux  figures  14,  if.  '&  1%. 

L  s'en  pourra  faire  de  plufieurs,  &:  diueiTés  façons  :  rnâîs 
celle-cy  ma  fembJé  la  plus  facile  ,  plus  veile ,  &:  de  meil- 
leur feruice. 

Cède  ferrure  eft  copofée  d'vnpefle  à  S.  marqué  A.B.  Àinft 
appelle ,  à  caufe  d'vne  petite  pièce  de  fer  que  l'on  met  entre- 
deux  qui  eft  ,  limée  enforme  d'vne  S.  marqué.  P.  laquelle 
eft  retenue  fur  le  pallaftre,auec  vn  eftoquiau  quipalfepar 
le  milieu, &  les  deux  bouts  de  ladiiSte.  S.  font  acrochcz,&:  re- 
tenus auec  deux  petits  eftoquiaux  ronds  qui  font  efpargnez, 
&limet  danslespefles,en  façon  que  le  premier  pelle.  A.  venant  à  cheminer  par 
le  moyen  de  la  clef,  ladi&e  S.  attire,  &:  fait  mouuoir  l'autre  pelle.  B.  Outre  lefdits 
pelles,il  y  à  vne  double  gâchette  marquée  C.  D.  qui  fera  repoulfée  dans  les  coques 
marquées  R.  auec  vn  relfort  double  marque  E.  laquelle  gâchette  fera  ouuerte 
auec  vne  pièce  de  fer  qui  feraadiuftèe  entredeux,  &:  limée  comme  vne  telle  d'Ai- 
gle, ou  autre  chofe  femblable  marquée.  Ç^Auec  vn  eftoquiau  qui  fera  dans  le  col„ 
en  façon  que  la  clef  venant  à  r'eneôtrer  la  queue  d  enbas,fera  ioiier  ladite  telle  qui 
tournera  comme  vne  S.  par  le  moyen  de  l'eftoquiau  qui  fera  ouunr  les  deux  gâ- 
chettes^ de  l'autre  collé  de  la  ferrure.  Il  y  aura  deux  autres  gâchettes  mârquées 
F. G.  auée  vn  reifort  double  entre-deux  marqué  H.  qui  les  repouffera  dans  leurs 
coques  marquées.  V.  &:  feront  ouuertes  auec  vn  pelle  montant  marqué.  I.  Iceux 
pelles  feront  retenus  àuec  fueilles  de  fauge  marquées  L.  Se  leurs  relforts  marquez 
M. La  clef  marquée.  N.  monftre  vn  double  triangle  ou  tire  point  cannelé  dans  la 
tige  qui  fe  fera  comme  i'ay  enfeigné  au  Chapitre  précèdent  :  cefte  ferrure  fe 
ferme  auec  les  quatre  gâchettes ,  en  lahTant  tomber  le  couuercle  du  coffre.  Apres 
on  fait  vn  tour  de  clef,à  la  main  gauche,  pour  fermer  les  deux  pelles.  A.B.  dans  les 
doubles  coques.  S.  T.  &  pour  ouurir  ladiclé  ferrure,  il  faut  faire  faire  vn  tour 
à  la  clef  du  codé  droict ,  qui  ouurira  les  deux  pelles  A.  B.  &  faire  encores  vn  quart 
de  tour  du  mefme  collé  ,  pour  ouurir  les  deux  gâchettes  CD.  s'Un'y  à  quelque 
fecret  à  la  ferrure. 
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CHAPITRE  XXIV. 

Serrure  a  huitt  fer  mer  turc  s  revendant  aux  figures 

marquées  ,  îj.  18.  &  19. 

m 

Este  ferrure  eft  compofée d'vn  pelle  à S.faitcome  le 
précèdent,  marqué.  A.B.&aux  deux  coftezdudit  pelle, 
il  y  à  quatre  pelles  à  pignon,  marquez  C.  D.  E.  F.  les- 
quels pelles  feront  fermez  de  ouuerts  de  leurs  coques  T. 
parle  moyen  de  quatre  pignons  marquez.  H.  que  l'on 
fait  mouuoir  auec  deux  pelles  montans  marquez.  I.  qui 
paflcn.t  entredeux  auec  des  crans ,  qui  entrent  dans  lef- 
dits  pignons  :  ces  pelles  à  pignon  feront  retenus,  &:  con- 
duits par  le  bas  auec  des  coulifles  quarrees  quipalferonc 
à  trauers,aucc  vn  petit  craponnet,  par  vn  bouc,&  vne  vis 
à  l'autre  bouunarquées  1.3  Ces  dites  couhlles. pelles  àS. 
&:  pelles  montans  .feront  retenus  auec  fueiiles  de  fauge, 
marquées  4  .leurs  rcflbrts  marquez  5  .Aux  codez  delà  ferrure  il  y  aura  deux  gâchet- 
tes n'arquées  L  M  qui  ferotrepouurees,&>retenucs  dans  leurs  coques  marquées  P. 
Qjk  tenues  fermées  auec  leurs  reiforts  marquez  R.lefdits  pel.les  fe  fermeront  dans 
quatre  coques, deux  doubles  marquéesT.&:  deux  fimples  marquées  V.  La  clef  mar- 
quée. X  moudre  vne  foreurc  en  forme  d'vn  double  trèfle  qui  fe  fera  par  le  moyen 
de  trois  petites  foreures  rondes  qui  feront  vuidées  les  vnes  dans  les  autres  auec 
de  petites  limes, &  enformées  auec  leur  broche  comme  i'ay  enfeigné.  Cefte  ferrure 
fc  ferme  auec  les  deux  gâchettes  L.  M.  en  fermant  le  couuercle  du  coffre  :  les 
pelles  fe  ferment  d'vn  tour  de  clef ,  ou  de  deux  fi  on  veut.  Et  pour  ouurir  ladi&e 
ferrure  ,  il  faut  fane  vn,  ou  deux  tours  de  clef  à  droict  qui  ouuriront  tous  les  pelles. 
En  après  faire  encor  vn  quart  de  tour  à  la  clef  dumefme  cofté,qui  ouurira  la  gâ- 
che: ce  L  quifera  tenue  ouuerte  auec  vn  petit  relfort  entaillé  dans  le  pallaftre,  par 
foubz  le  pelle  A.  comme  à  la  ferrure  à  trois  fermetures.'(Et  après  vous  détournez  la 
clef  vn  quart  de  tour  à  gauche ,  qui  ouurira  la  gâchette  M.  Ces  petites  rofes  mon- 
ftrent  les  eftoquiaux  de  la  cloyfon  qui  feront  lunées  par  ie  deiTus  de  cefte  façon.  La 
ciotfon  fera  limée  &  vuidée  à  iour  tout  alentour ,  où  l'on  pourra  faire  tel  ornement 
que  l'on  voudra:  ce  qui  fe  fera  pareillement  à  toutes  les  ferrures  icy  dcmonftrces, 
fi  on  veut  pour  l'ornement  d'icelles  ferrures,  Les  O.  monftrent  les  trous  pour 
palier  les  vis,  pour  attacher  la  ferrure  contre  lebois. 
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CHAPITRE  XXV. 


Serrure  a  dix  fermetures  ^reffondânt  aux  figures  yengt ^  vingt ■  vncicfme. 

W^Ê^^IÊ  ^S  T  E  ferrure eft  compofée  d'vn pelle  à  pignon  mar- 
'^^èMj^  que  A  B.  aux  deux  codez  duquel  il  y  aura  deux  cramail- 
leres  auec  des  crans, qui  feront  fouftenuës  auec  des  con- 


foies  marquées  C.  &c  limées  en  formes  de  dauphins  ou 
autres  figures,  pour  l'ornement  de  la  ferrure  .*  &  au  def- 
fusyaura  deux  autres  pefles  coudez,auec  des  crans  mar- 
lh  quez  D.  qui  encreront  dans  les  pignons  E.qui  feront 
E  tenus  en  raifon  iur  le  pallaflre  auec  denx  petits  efto-. 
quiaux,  qui  palTcront  par  le  milieu,  en  façon  que  les 
deux  pefles  A.  B.  venans  à  s'ouurir ,  ou  fermer ,  feront 
mouuoir lefdits pignons  E.  quiferontcheminerlefdics 
pelles  D.  Etauxdeuxcofcez  de  la  clef  y  aura  deux  pef- 
les montans  marquez  G  qui  venant  à  haufler  ou  bailler,  feront  tourner  les  pignons 
marquez  H  qui  feront  ouurir  §£  fermer  deux  autres  pelles  coudez  marquez  ï.  Ces  ' 
pefles  I.  feront  femblablement  tourner  deux  autres  pignons  marquez  F.  qui  ren- 
contreront deux  autres  pelles  coudez  marquez  L.  lefquels  feront  ouuerts  &  fer- 
mez par  le  moyen  d'iceux  pignons  F.  qui  entreront  dans  les  crans  defeiits  pelles 
coudez,quifefermerôtpar  le  hzm  dans  des  doubles  coques, marquée  z  p.  Qc  feroc 
retenus  par  le  bas  auec  descoulilTes  quarrees ,  marquées  M.  N.  qui  feruiront  fem- 
blablement à  conduire  les  deux  autres  pelles  D.  qui  fe  fermeront  par  le  haut 
dans  deux  doubles  coques  4.7.  Lefquelles  coulifTespaiferontau  trauersde  la  fer- 
rure ,  Se  feront  retenues  auec  des  cramponnets ,  Se  virs  par  les  bouts.  Aux  deux  co- 
ftez  defdites  ferrures ,  il  y  aura  deux  (impies  gâchettes  marquées  T.  V .  qui  fe  fer- 
meront dans  leurs  coques  marquées  mq.  Les  quatre  pelles  A.  B.  1. 1.  feront  con- 
duits auec  vne  coulifle  qui  trauerfera  le  pallaftre ,  comme  la  précédente  marquée 
O.  P.  Se  fe  fermeront  par  le  haut  dans  les  doubles  coques  3.  j.  6.  8.  Les  pelles  A.  B. 
G.  feront  retenus  auec  fueilles  de  (auge  marquées      &  les  rellorts  R.  La  clef  mar- 
quée S.  monftrevn  double  cœur,  qui  fe  fera  comme  faydit.    elle  ferrure  s'ôuur© 
Se  ferme  comme  la  précédente. 
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CHAPITRE  XXVI. 

Serrure  a  dou%e  fermetures ,  redondant  aux  figures  22.  &  23» 

Este  Serrure  eft  compofée  d'vn  pelle  en  bord  marqué 
A  dans  lequel  fera  efpargné  5c  enleué  vn  taloR,  auec  vne 
cramaillere  marquée  B.  qui  fera  tourner  le  pignon  mar- 
qué C.  lequel  fera  fermer  5c  ouurir  le  pelle  D.  A  l'autre 
bout  dudit  pelle  y  aura  des  crans  par  le  defius ,  qui  feront 
■  tourner  le  pignon  E.  lequel  fera  ouurir  &  fermer  le  pelle 
T\  j  F.  qui  aura  dans  le  coude  deux  cramailleres,  vne  par  le 
défions  pour  le  pignon  E.  5c  vne  par  deflus,  qui  fera  tour- 
ner le  pignon  G  pour  faire  ouurir  5c  fermer  le  pelle  H. 
(|^^^^^,J^  Et  aux  deux  collez  de  la  clef  y  aura  deux  pelles  montans 
ï»jB^^iH®i!    "  marquez  M.  N.  où  il  y  aura  des  crans  par  le  haut,des  deux 

codez, qui  feront  fermer  &  ouurir  quatre  autres  pelles  coudez  marquez  P.  Q_R. 
1  .par  le  moyen  de  quatre  pignons  marquez  V. Outre  ces  pelles  il  y  aura  vne  dou- 
ble gâchette  à  chaque  collé  de  la  ferrure,  marquée  X.  Y.  Ces  gâchettes  feront  ad- 
iullées  l'vne  contre  l'autre ,  5c  s'ouuriront  auec  vne  petite  pièce  de  fer ,  adiuftée  5c 
limée  en  S.  qui  fe  met  entre-deux  auec  vn  petit  eftoquiau  par  le  milieu  :  5c  icelles 
gâchettes  feront  tenues  fermées  auec  deux  reflorts  marquez  2  &  tenues  ouuertes 
auec  deux  petites  confoIes,ou  fueiîles  marquées  $.  4.  qui  feront  efpargnées  fur  lef- 
dits  pelles  montans  M.  N.  en  façon  que  le  pelle  M.  venant  à  fe  hauflér  auec  la  clef, 
ladirc  fueille  2,  rencontrera  la  queue  de  la  gâchette  X.  qui  la  fera  ouurir  de  fa 
double  coque  marquée  1.  2.  En  après  la  clef  ouurira  le  pelle  A.  de  fa  double  coque 
marquée  6.  lequel  pelle  fera  ouurir  auec  les  pignons,  les  autres  pelles  D.  F.  H.  de 
Luis  coques  marquées  y.  7.  8.  Par  après  ladite  clef  rencontrera  pareillement  la 
fueille  de  l'auge,  &:  labarbedel'ouuerturede  l'autre  pelle  montant  N.  qui  le  fera 
bailler ,  &  ouurir  les  deux  pelles  R.  T.  de  leurs  coques  marquées  9. 10.  5c  la  fueille 
4.  qui  fera  ouurir  l'aurre  double  gâchette  Y.  de  fa  double  coque  marquée  11.  12. 
qui  eft  du  mefme  cofté.  Le  premier  pelle  A.  &les  deux  montans  M.  N.  feront  re- 
tenus auec  fueillesde  lauge  marquées  15. 14.  iy.  5c  leurs  rellorrs  marquez  \  6. 17  18. 
Ec  ces  pelles  coudez  feront  retenus,  5c  conduits  par  le  bas  auec  des  coulilîés  mar- 
quées L  L.  qui  parleront  au  long  des  cramailleres ,  5c  retenues  auec  de  petits 
crarnponnets,&  vne  vis  par  1  autre  bout.  Celle  ferrure  fe  ferme  auec  les  deux  dou- 
bles gâchettes  X.  Y. en  fermant  le  couuercle  du  cofrre:  5c  les  pelles  fe  ferment  auec 
vn  ou  deux  tours  de  clef  Et  pour  l'ouunr ,  il  faut  faire  vn  ou  deux  tours  de  clef  du 
collé  droit,qui  ouurira  fi  on  veut  du  premier  tour  toute  la  ferr  ure.  Si  on  veut  y  met- 
tre quelques  barbes  perdues,  elle  n'ouunra  feulement  que  les  pelles  du  premier 
tour ,  5c  du  fécond ,  ou  troifiefme ,  elle  ouurira  les  gâchettes  de  leurs  coques ,  lef- 
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^quelles  doiuent  eftre  picquées  les  premières ,  &:  mifes  en  façon  que  tous  ïes  pdles 
gâchettes  ,  &  relforts5  puitTentauoir  leur  oùuertùre  ,  en  forte  que  lespefies  eftanfc 
ouuerts,  fe  ioignent  iuftement  :  ce  qui  fe  fera,pourueu  que  le  pallaftre  &  toutes  les 
autres  pièces  (oient  limées  droit, &picquées  iuftement  à  refqmcrre>  autrement  les 
pignons ,  pelles  ,&  autres  pièces ,  ne  pourroht  librement  fe  fermer ,  ny  ouurir.  11 
faut  faire  les  clefs  allez  grandes  de  panneton ,  comme  de  dix,  vnze,  douze,ou  trezé 
lignes,  ainU  que  monftrent  les  figures,  &  grandeur  que  Ton  voudra  faire  la  ferrure* 
afîin  de  pouuoir  plus  facilement  donner  les  ouuertures  Se  fermeturesaux  pefles,  ô£ 
gâchettes:  fe  prendre  garde  en  fendant  les  clefs ,  d'y  fendre  des  gardes  qui  em- 
pefchent  le  ieu  des  pelles:(gachettes)&  autres  pièces  :  ce  qui  arriue  le  plus  fouuenr, 
faute  d  en  eftre  aduerty  :  aufquelies  clefs  il  eft  neceftaire  d'y  fendre  des  planches 
foncées, ou  autres  que  iè  monftreray  cy  après,  Si  faire  en  façoji  qu'elles  jjfuiftcnc 
tourner  toutà  l'entour  des  gardes ,  &z  prendre  dans  les  deux  râteaux,  &  faire  en 
façon  qu'elles  paffent  par  entre  les  barbes.des  pelles,  Se  fueilles  dé  fauge  ,  pour  em- 
pefcherque  les  crochets  aueclefquels  on  ouute  les  ferrures  5  ne  p mitent  toucher 
les  barbes  des  pelles ,  ôz  les  fueilles  de  fauge  :  ce  qu'eftant ,  le  crochet  ne  peut  ou- 
urir les  ferrures.  Ietrouue  que  ces  dites  planchesfont  tref-neceiTairesen  quelque 
ferrure  que  ce  foit.  La  clef  monftre  vne  double  fleur  de  lys  dans  la  tige  qui  fe  ferâ 
comme  ï'ay  enfeigné. 
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Serrure  à  douu  fermetures. 


/  El  Q 


5* 


Ouuerture  de  l'Art 


CHAPITRE  XXVII. 

Tour  faire  ferrures  à  fept ,  neuf,  &  vn%e  fermetures. 


\^.ftt^«borcL  Se  ferrures  a  fept,  neuf,  &:  vnze  fermetures  :  mais  il  fuffit, 
Vc~rS*  comme  îe  croy,  pour  ceux  qui  en  voudront  raire,  d  obleruer  ce  que 
Sg|§j      g^^^i'ay  dit  des  houiîettes,&  pefles  en  bord. 

•:%    Ceux  qui  voudront  faire  ferrures  à  fept  fermetures, adiouftezvn 
Pe^e  ^  ^a  ^errure  à.  fix  fermetures,  ou  bien  oftez  en  vn  de  celle  à  %. 
C- mk PJrf^âr^    pour  en  faire  à  neuf,&:  à  vnze  fermetures, adiouftez  ou  diminuez 
pelles,ou  gâchettes  de  celles  à  dix,ou  douze  fermetures,  ce  qui  eft  facile  à  taire, 

Comme  aulfi  d'en  faire ,  ou  inuenter  de  plufieurs  Se  diuerfes  façons ,  celles-cy 
m'ont  femblé  des  plus  faciles  Se  intelligibles  ,  Se  de  meilleur  feruice. 

CHAPITRE  XXVIII. 

Serrures  qui  s'cuurent  mec  diuerfes  clef  par  vue  mifme  entrée. 

I  on  veut  faire  ferrures  pour  confrairies,ou  threforerics,où  il  faille  fai- 
re deux  ou  trois  clefs  diuerfes  ,  &r  qui  entrent  par  mefme  entrée ,  farns 
s'ouurir  l'vne  l'autre,  vous  les  ferez  en  cefte  façon. 

S'il  n'y  faut  que  deux  clefs,  vous  pourrez  faire  vne  ferrure  a  z.  ferme- 
tures,qui  doit  eftre  faite  tout  de  mefme  come  celle  que  i'ay  dit,  Se  m5- 
ftré  cy  deuat,fors  que  la  clef  qui  ouurira  le  pelle,  ne  touche  la  gorge  de  la  gâchette 
en  tournant:  tellement  que  la  première  clef  n'ouurira  que  le  pefle  feulement .  & 
après  quelle  aura  ouuert,  vous  o  Itérez  cefte  clef  de  la  ferrure,  pour  y  en  mettre  v.  e 
autre, qui  doit  eftre  fendue  tout  de  mefme, fors  qu'elle  aura  le  panneton  plus  long, 
en  façon  que  venant  à  tourner  elle  puifle  toucher  la  queue  de  la  gâchette,  &:  la 
faire  ouurir  de  l'auberonniere. 

Si  vous  voulez  faire  vne  ferrure  qui  s'ouure  auec  trois,  ou  quatre  clefs,par  vne 
mefme  entrée.  Faites  vne  ferrure  à  trois,ou  quatre  fermetures, que  le  pelle  Se  la  gâ- 
chette à  droit,  s'ouurent  auec  deux  clers,  comme  la  précédente:  Se  y  faites  vn  dou- 
ble fond,  Se  que  les  autres  clefs  ne  puiftent  aller  iufques  au  fond:  qui  fera  fort  faci- 
,  le, pourueu qu'elles  ayent  vn  mufeau ,  ou  que  le  panneton  foit  plus  long,  qui em- 
pefchera  qu'elles  ne  pourront  aller  iufquesfur  le  pallaftre:  Se  auec  ces  deux  autres 
clefs  ,  on  ouurira  deux  autres  fermetures  ,  qui  feront  garnies  fur  la  couuerture  ,  ou 
coronnement  :  tellement  que  vous  pour  rez  faire  qu'il  n'y  aura  qu'vne  feule  entrée 
pour  quatre  diuerfes  clefs.  Ceftefortede  ferrure  eft  tres-bonne  ,  Se  difficile  à 
ouurir. 
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CHAPITRE  XXIX. 

Oufontmonfi  rces  les  pièces  qu  il  faut  avn  pelle  dormant  ,ponr  Portes  &  Cabinets. 

Près  que  nous  auons  parlé  des  ferrures  de  coffres  ,  nous  parle- 
\  rons  maintenant  de  celles  des  portes ,  &  cabinets.  îc  n'ay  voulu 
monftrer  les  trois  premières  par  figures ,  parce  qu'elles  font  trop 
communes:  ceux  qui  fontvnpeuverfezenceil  Art,  entendrons 
facilement  les  efents,  fans  les  figures.  le  commenceray  par  le  pelle 
dormant, ainfi  appelle  ,  à  caufe  qu'il  ne  va  point  fi  la  clef  ne  le  faig 
aller,  pour  ouunr  êc  fermer.  Ceux  qui  fçaurôt  le  faiie.feront  faci- 
lement la  ferrure  à  refTortjainfi  appellée  à  caufe  que  le  pelle  efb  re- 
poufle,&  fe  ferme  en  tirant  la  porte,auec  le  refTort  qui  eft  au  bout  de  derrière  dudic 
pelle ,  &  s'ouure  par  le  dehors  auec  vn  demy  tour  de  clef,  &  par  le  dedans  auec  vn 
bouton,qui  fe  tire  auec  la  main,  tellement  qu'elles  font  faciles  à  ouurir  auec  le  cro- 
chet,&  font  de  peu  de  valleur.  On  fait  de  petites  ferrures  à  re(Tort,que  l'on  appelle 
bec  de  canne,  qui  feruent  à  mettre  à  quelques  Gontoiiers ,  layettes }  ou  autres  lieux 
depeudeconfequence,qui(e  ferment  auffi  à  refTort. 

Pour  le  pelle  dormant,  il  y  a  vn  refTort  par  le  cofté  du  pelle ,  qui  entre  dans  vn 
cran  ,  ou  contre  vn  arreft  qui  eft  au  cofté  du  pelle ,  qui  empefche  qu'on  ne  le  puifïe 
facilement  ouurir  auec  le  crochet,  pourueu  qu*il  y  ait  des  rouets  dans  la  ierrure,  qui 
panent lvn  par  defTus  l'autre,  ou  qu'il  y  ait  quelque  planche,  ou  paflet,  quipa/Te 
entre  le  pelle  &  le  relîbrt. 

Pour  le  faire,  il  faut  premièrement  fçauoirs'iln'yapointdefubiedton  à  faire 
l'entrée  de  la  clef  pras ,  ou  loin  du  bord  de  la  ferrure  :  puis  forger,  la  clef,le  pelle,  vri 
oudeuxeramponnets ,  va  refTort  double,  ou  à  pied,  deux  râteaux,  Tvn  adroit,  &s 
l'autreà  gauche,la  broche  fi  la  ferrure  n'eft  benarde^pour  ouunr  des  deux  co(tez,le 
fer  à  rouet,le  pallaftre,la  cloifon,  les  eftoquiaux-,  les  vis,  les  riuets,  Je  canon,  s'il  y  en 
faut,la  couuerture,  le  clou  à  vis,&  l'efcuflbn.Ladire  cloifdn  doit  eftre  de  la  hauteur 
du  panneton  de  la  clef,  &vne  ligne  dauantage  pour  i''rpaifTeur  de  la  couuerture, 
qui  empefche  de  gafter  le  bois,  qu'il  faut  entailler  de  l  efpaifîeur  des  gardes,  lors 
qu'Un  y  a  point  de  cloifon  à  la  ferrure  qui  la  rend  difforme.  :  Ton  aura  prefque  aufîl 
toft  mis  vne  cloifon  à  ladite  ferrure,  comme  de  l'entailler  dans  la  porte.  Cefte  cloi- 
fon lerariuée  contre  le  pallaftre ,  auec  trois,  quatre,  cinq,  ou  fix  eftoquiaux ,  félon 
la  grandeur  de  la  ferrure,  car  on  en  fait  de  petites  pour  les  cabinets,  d'autres  plus 
grandes,  pour  des  portes  communes,  &  de  plus  grandes  pour  de  grandes  portes, 
qu'il  faut  faire  à  deux  tours,  auec  gâchettes,  ou  fueilîesde  fauge  par  defïbus  les 
pelles.  On  met  quelquesfois  aux  petites  ferrures  des  cabinets ,  deux  telles  aux  pel- 
les,auec  vne  petite  confole.  Toutes  ces  ferruresfe  mettentparlededans?ileftne- 
cefTaire  de  les  encloifonner,  &  pour  ce  faire,  il  faut  premièrement  limer,  drelTer,& 
picquer  les  eftoquiaux,  &la  cloifon.  En  après  mettez  le  panneton  de  la  clef  de 
hauteur  :  limez  èc  drefTez  la  tige  ,  &la  forez  Ci  vous  voulez  mettre  vne  broche, 
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Apres  qu'elle  fera  forée ,  il  faut  drefler  le  panneton,  &  le  fendre  :  par  après  il  faut 
drefler  &  limer  le  pefle, les  camponnets,  la  broche,  le  reflbrt,  lesrateaux,&:  les  au- 
tres pièces,  picquer  &  faire  entrer  iuftement  le  bout  du  pefle  dans  le  bord  du  palla- 
ftrejaiffant  aflez  d'efpace  parle  derrière, pour  le  reflbrt.  £ftant  picqué,il  faut  fou- 
rnir,&  luy  donner  telle  ouuerture  que  l'on  voudrai  le  mettre  droit,en  façon  qu'il 
ne  foit  point  plus  efloignê  du  cofté  de  la  ferrure,  d'vn  bout  que  d'autre, &:  picquer 
le  cramponner,  qui  doit  eftre  auec  deux  pieds  :  en  après  picquer  le  refTort  iuftemét 
dans  le  cran,ou  arreft  qui  fera  au  cofté  du  pefle.  Ce  qu'eftant  fait  vous  picquerez  la 
broche  droit  au  milieu  des  barbes  du  pelle,eftant  à  demy  ouuert,faifant  approcher 
la  clef  iuftement  contre  le  pelle,fans  y  acrocher.  En  après  vous  picquerez  les  rouets 
&  râteaux  ,  qui  doiuent  eftre  en  parement ,  puis  vous  y  plierez  lacouuerture ,  de  la 
hauteur  de  la  clef,  pour  y  faire  l'entrée  de  la  clef  :  &  y  picquerez  les  rouées,  comme 
i'ay  enfeigne.  En  après  picquerez  ladite  couuerture ,  puis  vous  limerez ,  &  polirez 
lepallaftreparlededans,ou  le  noircirez,^  le  contre  percerez.  Puis  vous  nuerez  la 
bouterolle,&  la  broche, fi  elle  ne  fe  démonte  auec  des  vis:&  après  qu'elle  fera  arre- 
ftée  en  fa  place,  il  faut  pofer  le  pelle  en  fon  lieu  ,  &  luy  limerez  les  barbes ,  en  façon 
que  la  clef  le  mené  iuftement  contre  le  bord  de  la  ferrure, en  le  fermant ,  &:  qu'elle 
le  face  fortir  à  fleur  du  bord  du  pallaftre  par  le  dehors.  Par  après  vous  riuerez  l'efto  - 
quiau  du  reflort  s'il  eft  double  ,  ou  le  riuet  du  pied  s'il  y  en  a  :  &:  fur  tout  qu'il  enco- 
che iuftement  dans  fon  arreft ,  en  façon  qu'en  tournant  la  clef,  le  pelle  ne  puifle 
eftre  repoufleauec  la  main,  ou  autre  chofe,  autrement  la  ferrure  feroit  faufle.  Puis 
après  il  faut  riuer  les  rouets,  en  façon  qu'ils  ne  pui fient  branler  ny  mouuoir  dans  les 
trous,  en  tournant  la  clef  :  lors  il  faut  riuer  les  râteaux  l'vn  à  gauche,  &:  l'autre  à 
droicT:,*en  façon  qu'ils  foient  en  parement  aux  rouets.  Cela  fait ,  vous  limerez ,  de 
polirez  la  couuerture,  Se  l'arrefterez  auec  des  vis  ou  riuets.  Icelle  couuerture  doit 
eftre  de  la  largeur  du  pallaftre ,  &  verrez  fi  la  clef  tourne  iuftement ,  &:  facilement 
dans  les  gardes  de  la  ferrure  :  en  après  vous  riuerez  la  cloifon  ,  limerez ,  &:  polirez 
ladite  ferrure.  Puis  ferez  le  feu  (Von ,  &:  doux  avis  pour  la  tenir  contre  le  bois,  Se 
la  ferez  chauffer  pour  huilier  auec  huille  doliues  qui  ne  foit  point  lale'e  :  Se  après 
quelque  temps,  l'efluyerez  doucement  auec  vn  linge  blanc.  Il  fe  fait  en  quelques 
endroits  des  pelles  dorrnans,où  Terrée  eft  fur  le  pallaftre, que  l'on  met  par  le  dehors, 
où  il  y  a  des  crampons  en  forme  de  baluftres,  ou  colomnesauec  moulleures  ,ou 
chapiteaux,  &  de  pluiîeurs&  diuerfes  façons,  pour  l'ornement  defdites  ferrures  Se 
crampons,  qui  font  polis,  quelques  vns  les  éltament  en  poille,  &  en  la  façon  que  ic 
diray  aux  chapitres  des  targettes.  . 


CHAPITRE  XXX. 

Serrure  aucc  njn  Locquet. 

Vtre  ces  ferrures  cy  deflus ,  il  s'en  fait  en  plufieurs  endroits  qui  fe  no- 
ment  pelles  dormans,  où  la  clef  fait  vn,  ou  deux  tours  pour  fermer  le 
pelle ,  auec  vne  gâchette  par  deflous  le  pelle,  comme  àvnc  ferrure  à 
tour  &:  demy:  &  outre  ledit  pelle,on  y  met  vn  locquet,  ou  cadolie,  qui 
eft  vne  pièce  de  fer  de  pareille  longueur  que  le  pelle ,  referué  qu  il  n'y 
a  point  de  barbes  :  cedit  locquet  fe  met  par  deflous  l'entrée  de  la  clef,  &  eft  picqué 
dans  le  bord  du  pallaftre,  pour  pouuoir  fe  hauflTcr&:  bailler  dans  vn  mantonnet, 
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qui  eft  pofe  à  la  feillenre  de  la  porte,  lequel  ferme  en  tirant  ladite  potte  ,&:  qui 
s'ouureauecyn  bouton,  coquille,  g'an,  oliue,  confole,  ou  autre  chofe  fembla- 
ble  ,  auec  la  main  par  le  dehors  ,  6c  par  le  dedans  ,  auec  la  queue  du  bouton. 
Ces  ferrures  font  fort  commodes  à  ceux  qui  défirent  que  la  porte  le  ferme  en  fe 
tirant  :  maisie  croy  que  fe  feroit  le  meilleur,  de  faire  le  loquet  fepare  de  la  ferrure: 
On  peut  mettre  des  fecrets  à  ces  locquets  pour  les  ouurir  ,  auec  tel  ornemens 
quel  on  voudra. 


CHAPITRE  XXXI. 

Serrure  auec  vue  Clinche. 

Este  forte  de  Serrure  fe  met  d'ordinaire  aux  grandes  portes  de  de- 
uant,  elle  eft  compofée  d' vn  grand  pelle  dormant ,  à  vn  ou  deux  tours, 
auec  vn  reiïort  double  par  derrière  ,  &  outre  iceluy  pelle  ?  il  y  a  vne 
clinche  au  delîus,qui  eft  vne  pièce  de  fer  de  lalongueur  du  pelle,  auec 
vne  telle  qui  fort  parle  dehors  du  bort  du  pallaftre  ,  &C  arreilée  auec 
vn  eftoquîau  par  l'autre  bout ,  au  bas  du  pallaftre.   Et  par  le  delïus,  il  y  à  vn  reftbrc 
double  qui  prend  tout  le  long  du  pallaftre  i  ioygnant  icelle ,  qui  ferc  pour  abbatre 
la  clinche  dans  le  mantonnet  quand  l'on  tire  la  porte.  11  faut  riuer  à  cefte  clinche 
vne  pièce  de  fer  en  forme  de  croilTant ,  ou  en  demyrond  ,  qui  patTe  par  foubsle 
pelle ,  &:  la  gorge  du  relTort ,  en  forte  que  la  grande  clef  venant  a  tourner  vn  demy 
tour ,  fait  leuer  la  clinche.  En  outre  il  faut  riuer  vne  autre  piece,en  forme  de  ero if- 
fan  t  fur  ladide  clinche,  qui  lera  ouuerte  auec  vne  petite  clef  que  Ton  porte  d'ordi- 
naire, poureuiter  l'incommodité  de  la  gtande  clef.  Les  gardes  de  cefte  petite  clef 
font  riuées  fur  la  couuerture  de  la  ferrure  qui  luy  fett  de  pallaftre,  &c  par  deiTus  on  y 
met  vne  pente  couuerture  ,  pour  la  petite  clef  que  l'on  entaille  dans  la  porte  ,  àc 
par  ce  moyen  elle  n'a  befoin  d'eftre  longue,,d'autant  quelle  n'ouure  que  la  clinche. 
Et  par  deiïus  le  pallaftre,  on  met  vne  coulhTe  du  trauers,en  forme  de  confolcpouc 
leuer  ladide  clinche  auec  la  main  par  le  dedans,  ou  auec  vne  corde,  ou  ficelle  de  la 
chambre  haute ,  fi  on  veut  :  On  les  fait  d'ordinaire  benardes  ,  c'eft  à  dire  qu'elles 
s'ouurent  auec  la  clef  des  deux  coftez  par  dehors,  &  par  dedans  quand  on  veut.  Il 
s'en  fait  d'antres  façons,  où  l'on  met  à  la  clinche  vne  autre  pièce  par  delïouz ,  &  au 
lieu  d'y  en  riuer  par  delTus,onriue  vn  petit  folliot  coudé, en  demy  rond  fur  la  gran- 
de couueïture, comme  àvnlocquet  à  vielle.  La  petite  clef  en  tournant  fon  demy 
tour  rencontre  le  folliot ,  qui  fait  leuer  &;  ouurir  la  clinche. 
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CHAPITRE  xxxii. 


Tour  faire  vn  ■f'tjk  dormant ,  ayant  la  clef  cretijc  qui  s  oit  un  des  deux  coflcT^ 

Este  Serrure  eft  compofée  d'vn  pelle  dormant .  Ieq'iel 
doit  auoir  vne  pièce  par  de flous  ,  comme  vn  pelle  d'vne 
ferrure  à  cour  &  demy  ,  pour  s'enleucr  d'vne  hauteur  ,  &c 
demye  du  panneton  de  la  clef,  affin  d'y  raporter,ou  enle- 
uervnc  pièce  par  deffus,  qui  puifle  porter  des  barbes, 
pour  feruir  à  fermer ,  &  ouunr  par  dedans  :  d  autant  que 
l'on  ne  peut  faire  cefte  forte  de  ferrure  qu'ilny  ayt  dou- 
ble fond,  dans  lequel  fera  garny  du  cofté  du  dedans ,  les 
gardes  qui  font  fendues  dans  le  bout  du  dedans  de  la  clef, 
&  l'autre  coftè  delà  clef  fera  garny  dans  le  pallaftre  delà 
ferrure,auec  vn  cano  :  au  milieu  duquel  il  y  aura  vne  bro- 
che ronde,  ou  autre  de  la  grolfeur  de  la  foreure  de  la;x!ef  ;  efpargnant  audit  canon, 
vn  arreft  qui  fera  de  la  hauteur  du  panneton  de  la  clef,  faifant  en  façon  que  ladide 
clefy  pu i fie  aylémenc  entrer  des  deux  coftez ,  &:  faites  vne  entrée  au  pallaftre  pour 
ouunr  par  dedans.  I  l  faut  à  cefte  ferrure  vn  relfort  double  de  fer  ,  ou  d'acier  bien 
battu  à  l'eau  :  faut  faire  pareillement  à  tous  les  autres  relions  de  fer  que  l'on  mec  à 
toutes  les  ferrures  :  faut  qu'il  y  ayt  deux  gorges  audit  redore,  pour  le  taire  décocher 
des  crans  du  pelle  quelle  paile  par  dellus  les  barbes  des  pelles  ,  pour  ouurirpar 
dedans  ,  &  par  de  hors.  Apres  que  vous  aurez  gainy  la  clef  fur  le  pallaftre,  vous  la 
garnirez  tout  de  mefme  fur  la  couuerture  :  ladicte  cief  s'arrefterafur  le  fond,  ou 
elle  rencontrera  les  barbes  du  pelle ,  &  la  gorge  du  relfort. 

CHAPITRE  XXXIII. 

Serrure  a  tour  &  demy  ,  pour  vn  Cabinet. 

Este  Serrure  fe  nomme  tour  &  demy ,  à  caufe  qu'il  faut  que  la  clef 
face  vn  tour  &demy  pour  l'ouurir.ll  faut  premieremet  fçauoir  s'il  n'y 
a  poinc  de  fubiectibn  au  Cabinet  :  pour  faire  1  entrée  de  la  clef ,  &  fa 
longueur  à  caufe  des  quadres,mouleures,colcnnes,&:  aurres  ornemés 
que  les  menuifiers  y  mecrenc, félon  leur  induftne.  En  après  faut  forger 
la  clef  qui  fera  proportionnée  félon  fa  longueur  ,  puis  forger  le  pelle  qui  doic  eftre 
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£ruarré,berîong  parle  bout  de  deuat,&;de  pareille  largeur  tout  au  long,  parle  def- 
fouz  du  bout  de  derrière,  faut  y  cnleuervn  pied  qui  fera  de  telle  hauteur  que  l'on 
voudra,  &  faire  la  gâchette,  ou  fueille  defauge  quel'on  met  par  le  deffous,  quelle 
fueille  de  fange  fera  limée,&:  picquée  en  paremens.,&:  auiTi  la  gâchette,  laquelle  on 
fait  tenir  quelques  fois  audit  pelle  qui  encoche  dans  vn  cran,  ou  arreft,qui  eft  dans 
le  picdducramporihet,qui  doit  eftre  adiufté  en  queue  d'arondc  dans  la  iurnelle;  Si 
ceft  vne  fueille  de  fauge  elle  s'encoche  contre  vn  eftoquiau,ou arreft  qui  eft efpar- 
gné  entre  les  barbes  du  pelle:  Si  on  y  met  gâchette  cômurte  elles'arrefte  contre  vn 
eftoquiau,qui  eft  riué  cotre  la  telle  du  pelle.  Il  faut  tailler  plus  de  courfe  par  le  der- 
nière du  pefle,que  par  latefte  de  l'efpailfeur  de  fix  lignes  pour  la  largeur  du  cram- 
ponnct.Aprcs  que  le  pefle,iumellej,gachette,  ou  fueille  defauge,  reiîbrts,  râteaux, 
brochejfoîliôt,  ou  reflort  d'acier,  cloyfon,eftoquiaux,  CQUuerture,vis,nuets,fer  à 
roiiet  y&  pallaftre  feront  forgez,  &  recuits.  Il  faut  premièrement  limer,  &  fendre 
ladite  clef:  puis  mettre  &  limer  le  pallaftre  à  l'efquiere  en  toutes-faces,  &  limer)&: 
riuer  les  eftoquiauxfurlacloyfon;  En  après  vous  la  plyerez,&:  picquerez  fur  le  pal- 
laftre ;  lors  vous  limerez  le  pelle ,  puis  la  iurnelle  ,  laquelle  doit  porter  le  reflbrt  du 
demy  tour  ,'qui  fera  plié  en  demy  rond  par  derrière ,  fur  Vn  fer  fait  exprès. .  Apres 
quelle  fera  biê  battue  auec  de  l'eau  ;  Sçauoir  eft  en  trêpant  le  marteau  dans  de  l'eau 
claire,  &frappantd'iceluy  ainfi  mouillé  le  fer  fur  l'enclume ,  ou  taccau  ,  qui  foit 
bien  droid  eftant  akifi  battu ,  &  ployé  à  la  longueur  du  pelle ,  fors  ce  qui  demeure 
pour  l'efpaiffeur  du  bord  du  pallaftre:vous  limerez  le  foliot,  qui  fert  pour  repoufi'er 
le  demy  tour  du  pelle  ,  &  limés  les  autres  pièces  l'vne  après  l'autre.  Ce  qu'eftanc 
fait  vouspicquerez  le  pelle  3  &  luy  donnerez  telle  courfe  que  vous  voudrez ,  ceft  à 
dire  le  ferez  fortir  hors  du  bort  de  la  ferrure,de  quelle  longueur  que  bon  vous  fem- 
blera ,  après  qu'il  eft  fermé  auec  le  tour  &:  demy  :  puis  vous  picquerez  la  iurnelle  en 
façon  quelle  face  vne  ligne  pararelie  au  cofté  de  la  ferrure ,  le  plus  droicl:  que  faire 
fe  pourra,\quifefera  facillemént  auec  vn  compas  ,  ou  échantillon  que  vous  pren- 
drez auec  le  doigt  :  puis  picquerez  le  cramponner  delà  iurnelle,  qui  y  entrera  à 
queue'  d'aronde,&  vne  vis  par  le  pied,  pour  le  defmonter  Ci  on  veut  ;  lors  vous  don- 
nerez la  courfe  que  voudrez  bailler  au  pelle,  pour  le  tout  de  la  clef  qui  doit  eftre  de 
fept  lignes ,  &  la  courfe  du  demy  tour  de  cinq  lignes  ,  qui  font  enfemble  vn  poulce 
que  l'on  donne  pour  l'ordinaire  de  courfe  aux  pelles  ,  desferruresà  tour'&  demy, 
pour  feruir  aux  petis  cabinets  de  chambre  :  On  leur  en  peut  donner  plus  ou  moins, 
félonie  lieu  ,ou  ils  fe  doiuentapliquer ,  &  l'induftrie  de  ceux  qui  les  font.  Apres 
que  vous  autez  baillé  la  courfe  au  pelle,vous  marquerez  l'arreft  qui  eft  encre  les  i. 
barbes  du  pelle,  ouaubout  pour  y  picquer  iuftement  la  gâchette  ,  ou  fueille  de 
Sauge  ;  adiuftée  en  parement  au  pelle  ,  &  le  fermer ,  puis  vous  marquerez  fur  le 
pallaftre,  auec  la  pointe  à  tracer ,  le  lieu  ou  va  la  barbe  de  rouuerture  du  pelle .-  En 
après  ouurez-là,&:  marquez  fur  le  mefme  pallaftre.  La  barbe  de  la  fermeture,  mar- 
quant pareillement  fa  longueur ,  qui  monftrera  iuftement  la  moytie  du  tour  :  puis 
vous  poferez  iuftement  la  clef  entre  vos  marques ,  de  picquerez  la  broche  à  la  lon- 
gueur du  tour  de  la  clef.  On  peut  pratiquer  cefte  façon  à  toutes  fortes  de  ferrure  s, 
on  peut  picquer  la  broche  autremet,  fermant  le  tour  à  demy,&:  pofant  la  clef  droi- 
te entre  les  deux  barbes  du  pelle  ,  picquerez ladicte  brocheàangle  droid  entre 
les  barbes  du  pelle,  à  longueur  de  la  clef.  La  broche  eftant  picquée,  vous  picque- 
rez les  rouets ,  les  râteaux,  Teftoquiau  du  folliot ,  dans  lequel  on  met  quelques-fois 
vnrefîort  à  boudin,  pour  eftre  plus  fouple,  &  beaucoup  meilleur  ,  plus  gentil,  &; 
fubtil,par  ce  qu'il  eft  tout  caché  dans  le  folliot.,  en  façon  qu'on  ne  le  peut  vbir  fans 
le  demonfter  ,  qui  fait  qu'on  ne  peut  reeognoiftre  facillemént  ce  qui  donne  lé 
mouuementj  au  demy  tour  dupelle ,  &  au  folliot,  &:  aulTi  que  l'on  luy  donne  telle 
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force,te  fouplelte  que  l'on  veut,  te  n'eft  point  fubieâ:  à  fe  fauirer,ny  cafTer.  On  Ici 
peut  faire  de  cefteraçon  aux  grandes,  te  petites  ferrures  à  tour  te  demy  ,  te  à  ref- 
fort,  pourtflre  prelque  auilî  toftfaicls  -,  que  les  communs  qui  feront  auec  la  iu- 
melle,  pour  eftrc  moins  fubiccls  à  fe  cafter  ,on  les  fait  pour  l'ordinaire  d  acier  battu 
terue,te  trempé  comme  îe  diray,cy  apres.au  Chapitre  des  trempes. 


POVR   FAIRE    RESSORTS  A  BOVDIN. 

Rfnfz  vn  morceau  de  bon  acier,  dequoy  on  fait  les  re(îortc ,  que  vous 
battrez  fort  renie,  egallement  comme  de  l'efpailfeur  de  deux  fueillcs 
de  papier ,  de  longueur  de  trois,  ouquatre  pOuices,te  de  q.  ou  j.  li- 
gnes de  hauteur ,  dreflée^tllement .  que  vous  pereeicz  par  vn  bout; 
puis  vous  le  riuerez  fi  vous  voulez  lur  vu  eftoquiau  rond, qui  lera  d'vne 
ligne  te  demyc  de  Diameftrc,  ou  fera  efpargné  vm  petit  croc;ict  ,  où  nuer  voftre 
reffort.puis  vousle  tournerez  4.*.  ou  6.  toursau  tour  de  voiheeftoquiau.te  verrez 
de  quel  cofté  il  le  faut  tourner.  Si  la  ferrure  eft  à  droicrfauc  tourner  lereifort  à  la 
mefme  main,  ou  à  gauche  fila  ferrure  y  clt  ,  eft-int  couiné  en  rond  vous  bifferez; 
vn  petit  bouc  de  trois  lignes  de  l!bn^,qui  lera  retour  nede  l'autre  codé  en  efquierre: 
En  après  vous  adiufterez  voftre  reffoct  ,  eftanc  amii  ployé  dans  le  foliiot  ,  qui  fera 
forgé ,  te  tourné  fur  vne  broche  de'lagrolfeur ,  que  fera  vo lire  reffort  eftaiu  ployé, 
qui  lera  de  quelque  trois  lignes  te  demyede  groiléur  ,  plus  ou  moins,  feion  la  gran- 
deur te  grollcur  du  pefle,  &  t  effort  delà  ferrure  Si  c  eft:  d'vn  grand  cour  te  demy, 
ou  des  ferrures  que  ie  monrreray  cy  après ,  il  faudroit  y  faire  des  relions  beaucoup 
plus  longs, Se  plu  forts ,  te  pur  confequant  qui  occuperont  d  auantagede  place. 
Apres  que  le  ^efforc  fera auiufté  dans  le  folliot  ,  faut l'ou.urir  vn  pente  déployer, 
pour  luy  donner  delà  bande:  puis  le  tremperez  te  recuirez  comme  le  diray  au  cha- 
pitre des  rcflorts,eltant  trempé,  te  recuir,  fuitriucr  fon  eftoquian,  te  le  faire  ban- 
der, te  tourner  vn,cu  deux  tôttis  iur  l'cftoquiau:puis  vous  mettrez  le  ralliot  de<lu«, 
tellement  que  le  bout  du  îelïort,  qui  eft  recourbé  en  elquu  re  entrera  au  long  du 
folliot.qui  le  relpoufîera  touiiours  contre  le  pied  du  pelle, luy  donnant  telle  bande 
que  l'on  voudra.  Les  eftoquiaux  defdits  relions  leront  auec  vne  vis  parle  haut, 
qui  pafleraau  deffus  du  fclliot  ,pour  y  mettre  vn  petic  vaze  ,  ou  autre  p  ece  bien 
limée  ,creufe ,  te  taraudée  ,  pour  empefeher  leTolhot  delehaulTer  ,  te  torcir  de 
deflus  1  eftoquiau  ,  te  pour  couurir  te  cinpefcher  qu'on  ne  puille  »'oir  le  mouue- 
ment  du  relîort  ,&  du  folliot,  qui  doit  toucher  de  1  auti  e  bout  contre  le  p.eddu 
pelle  ,  te  retenu  auec  vn  eftoquiau  ;  qui  fera  luné  en  façon  d  vne  petite  tueille  ,  ou 
confolle ,  pour  empefeher  que  le  folliot  ne  fuyue  le  pelle  :  lors  que  la  cler  fait  fer- 
mer fon  tour. 

A  prez  vous  picquerez  les  rouets,  te  rarcaux,  ployer ,  te  faire  la  couuerture ,  te  la 
picqner  :  puis  faire  les  trous  pour  attacher  la  ferrure  ,  contre-  percer  tous  les  trous 
des  rouées,  relTorts ,  eftoquiaux  ,  &  autres  pièces ,  fi  elles  Ce  doiuent  nue-.  Apres 
vous  limercZjte  dreflerez  le  pallaftre  par  le  dedans, te  le  pollirez,ou  noircirez  com- 
me i'ay  enleigné  ;  puis  vous  nuerez  la  iumelle ,  te  anefterez  la  broche  auec  les  vis, 
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ouriuets,  &:  limerez  les  barbes  du  pelle,  en  façon  que  Ja  clef  le  mené  iuftemenÉ 
dans  I'arreft  delagachette,tant  àla  fermeture,  qu'a  l'ouuercure,  en  forte  qu'on, 
ne  le  puifleempefcherdencocher  dVn  collé  ,  ny  d'autre  :  Par  après  vous  nuerez, 
ou  arrefterez  les  rouets ,  &c  râteaux ,  les  mettre  iuftes  en  parement  :  puis  Vous  arre- 
fterez la  couuerture ,  &  autres  pièces ,  &  verrez  fi  la  clef  tourne  facilement  dans  la 
ferrure.  En  après  faut  riuer  la  cloifon ,  limer,  &:  polir  la  ferrure,  l'huiler,  Omet- 
tre en  lieu  fec,  &£  aeheuer  la  clef,  de  laquelle  ie  ne  puis  dire  les  proportions  d'au- 
tant qu'il  les  faut  faire  félon  l'efpaiiTeur  du  bois,S:  grandeur  des  ferrures,&;  defir  dê 
ceux  qui  les  font  faire. 

Celles  que  l'on  fait  pour  des  cabinets  de  chambre,ou  il  n'y  à  point  de  fubiedion, 
font  de  quatre  poulces  Ôc  deray  de  long  pour  le  plus ,  depuis  le  haut  de  l'aneau 
iufques  à  l'autre  bout  de  la  tige  ,  laquelle  tige  à  deux  poulces,  quatre  lignes  de  Ion* 
gueur,  à  prendre  depuis  le  fillet  quarré  du  bas  de  la  mouleure ,  ou  embaife,  iufques 
à  1  autre  bout  ,  &r  trois  lignes  de  Diamètre  de  grolTeut.  L  e  panneton  à  huicV 
lignes  &:  demye ,  ou  neuf  lignes  au  plus  de  hauteur  ,  &  demie  ligne  moins  de  lon- 
gueur ,  à  prendre  depuis  la  tige  îufqucsau  muzeauquieft  le  bouc  de  dcuait  le  pan- 
neton ,  cm  fent  tendus  les  râteaux  ,  &:  autres  gardes  qui  fe  feront  comme  l'ay 
dit.  Si  vous  fai&es  vos  clefs  de  celle  proportion ,  vous  pourrez  faire  !e  pailailrc  d@ 
la  ferrure  de  deux  poulces ,  trois  lignes  de  largeur  ,  de  quatre  poulces  de  longueur, 
&d'v  ne  ligne  defpaiiVeur.  Lepelie  aura  trois  poulces  nuict  lignes  de  longueur* 
cinq  lignes  de  large  toutauleng,  fix  oufept  lignes  d'efpaiifeur  par  la  ce&z,  ôc  tout 
le  long  depu<s  la  telle  iufques  à  l'autre  bout  fera  de  deux  lignes  defpailfcur,  &:auiFi 
large  comme  par  la  telle  ,  &:  feia  lime  fur  toutes  faces  le  plus  droiCt  ,  en  efquierrc 
que  l'on  pourra.  Pour  toutes  les  autres  pièces,  elles  fêteront  à  proportion  de  la 
clef  &  ferrure. 


~ô   ~o*  o      <y  0  O  Ci    ~5  O      o  o  06    "  y  O      OO      o  "S  g  0      o  o  O  -      O  ^  o"5~   <y  O      00  où      CT  u"  ~  1» 


CHAPITRE  XXXIV. 

Serrure  a  tour  éJ  demy  four  les  fortes, 

I  on  faict  des  ferrures  à  tour  &  demy  pour  les  portes ,  elles  fe  doiuent 
faire  comme  les  précédentes,  fors  qu'il  les  faut  faire  plus  grandes,  eri 
façon  que  l'entrée  de  la  cleffoit  efloygnèe  de  quatre ,  ou  cinq  poulces, 
loing  du  bort  de  la  ferrure,  tellement  que  la  clef  &  autres  pièces  doi-= 
uent  élire  grandes  ,  &  fortes  à  proportion  ,  faut  faire  la  clef  de  quatre 
poulces  &  demy  ,  ou  cinq  poulces  de  long  ,  ô£  la  tige  deux  poulces  de  long, 
entre  le  panneton ,  &  le  fillet  quarré  de  la  moulleure ,  &  trois  lignes  &  demye  de 
Diamètre.  Le  panneton  vn  poulce  en  quarré,  &  deux  lignes  defpailTeur,  en  fin 
il  faut  faire  &  proportionner  toutes  les  ferrures  ,&  pièces  qu'il  leur  faut  ,  félonie 
lieu  ou  elles  doiuent  feruir ,  &  grandeur  qu'on  les  fait ,  autrement  elles  feront  dif» 
formes,S£  de  peu  de  feruice.  Il  s'en  fait  de  plufieurs ,  &  diuerfes  façons,  félon  fin- 
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duftric  Se  capacité  de  ceux  qui  les  font ,  ou  font  faire ,  Se  les  lieux  où  il  faut  les  ap- 
pliquer ,  la  plus  parc  fe  font  benardes  ,  pour  ouurir  le  cour  des  deux  coftez  auec  la 
clef,&:  le  demy  tour,  ai/ec  vn  bouton  par  dedans ,  Se  quelques-fois  auec  vne  queue 
par  le  dehors ,  quelques  vns  leur  font  la  telle  par  dellouz  le  pefle ,  auec  vne  fueille 
de  fauge,  aucres  les  font  par  delïus  auec  des  gâchettes ,  ou  la  iumelle  porte  fon  ref- 
fort  qui  repoulfc  le  folhot  par  derrière,  qui  cft  le  plus  alfeuré  pour  les  grandes  fer- 
rures ,  après  le  reflort  à  boudin.  Auires  y  mettent  vn  reflort  double  de  bon  acier 
trempe  ,  pour  fermer  le  demy  tour  :  Autres  y  mettent  des  couucrtures  auec  des 
pieds  coudez  de  la  hauteur  du  panneton  de  la  clef  retenus  auec  des  vis,  ouriuets: 
Autres  y  mettent  des  eftoquiaux  pour  fouftenir  lacouuerture  &  la  planche  quand 
il  y  en  faut  mettre  ,  Se  par  le  haut  defdits  eftoquiaux  ,  on  fait  des  vis ,  pour  mettre 
deux  efcroiies  pour  ferrer  ladi&e  couuerture  :  fur  laquelle  fe  met  vn  canon  qui  tra- 
uerfe  la  porte  pour  conduire  la  clef  droict  dans  l'entrée  de  la  ferrure,  lequel  canon 
eft  picqué  Se  rmé  fur  la  couuerture,  auec  deux  ou  trois  pieds ,  ou  bien  le  faut  faire, 
Se  forger  fonfé ,  Se  renuerfé  tout  à  l'entour  en  rond ,  aulTi  grand  que  le  Diamètre 
delà  couuerture  que  Ion  fait  tenir  deffus  auec  vn  nuet, 
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CHAPITRE  XXXV. 

Serrure  a  deux  pcfles  redondant  aux  figures  ij.  16.  &  2.7. 

Este  Serrure  cft  compofée  de  deux  pefles  marquez 

A.  B  le  pelle  A  fait  vn  tour  Se  demy  ,  pour  ouurir  &  fer- 
mer, qui  doit  eftre  fait  comme  celuy  d'vne  ferrure  com- 
mune d'vn  tour  &demy  ,  &:  l'autre  pefle  B.  eft  parle 
defïouz,  Se  coudé  par  le  haut  auec  vne  confole  C.  en  fa- 
çon d'vne  tefte  d'aigle  auec  les  fueilles  ,  pour  l'orne- 
ment, que  l'on  pourra  faire  d'autre  façon  fi  on  veut ,  la- 
quelle confole  fera  enleuée  auec  le  pelle  B.  tout  d'vne 
pièce,  lefquels  pelles  feront  adiufteztout  le  long,  au 
droict  fvn  de  l'autre,  auec  leurs  barbes,  fors  que  \c  pelle 

B.  qui  cft  adiufté  fouzl  autre,doit  auoir  la  barbe  de  l'ou- 
uerture  plus  longue  de  la  moytie,  ou  enuiron  que  celuy 

de  deffus,  en  façon  que  la  clef  en  tournant  le  face  ouurir  tout  ce  qu'il  aura  de  cour- 
fe  ou  fermeture  ,  Se  que  celuy  de  deffus  A.nes'ouure  qu'a  moytiépour  le  demy 
tour.  Il  faut  que  celuy  de  deflus  foit  plus  large  de  la  moytie  que  eeluv  de  deffouz, 
affinde  loger  entre-deux  la  fueille  de  fauge  marquée  D.  auec  fon  reilort  marqué 
E.  à  laquelle!  fueille  de  fauge  y  aura  vne  petite  coulilfe  F.  pour  l'efloquiau  qui 
fert  d'arreft  pour  le  tour  d'iceluy  pefle  Se  pourjl'autre  pelle  B.  faut  y  laiiTerde 
l'efpace  pour  la  couliiTe,  Se  bouton  qui  doit  eftre  par  l'autre  cofté ,  pour  ouurir  par 
dedans  fi  on  veut  :  Car  il  faut  qu'icelle  fueille  de  fauge  D.  ferue  d'arreft  pour  les 
deux  pcfles  A.  B.I1  y  faut  aulli  vne  iumelle  marquée  G.  qui  fert  à  conduire  le  pelle 

A, auec 
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A.  auecle  crampon  de  deflfus  marqué  H.  vnreflort  double  d'acier  trampè  mar- 
que I.   Les  eftoqu.iaux  qui  portent  la  couuerture.  font  marquez  L.  Les  râteaux 
marquez  M.   Outre  il  y  faut  plufieurs  autres  pièces,  comme  au  tour  c£  demy 
commun  3  cefte  ferrure  fe  ferme  auec  ledemy  tour  en  tirant  la  porte  ,  en 
après  on  fait  vn  tour  de  clef, qui  ferme  les  deux  pefles  qui  font  retenus 
auec  la  fueille  de  fauge  ,  &:  pour  l'ouurir  faut  tourner  la 
clef,  vn  tour  &:  demy  d'vn  mefme  cofté.    La  clef 
montre  vne  broche  en  eftoille  ,  qui  fe  fera 
comme  i'ay  enfeigné. 

*** 
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CHAPITRE  XXXVI. 

Serrure  à  trois  fejles  redondant  aux  figures  %%.  19»  &  30. 


Este  Serrure  eft  compofée  de  deux  pelles  marquez 
A.B.  quidoiuenteftrefaicT:s,&:adiuftez  tout  de  mefmc 
que  les  précédents,  auec  vne  fueillcde  fauge  marquée 
C.&;  autres  pièces  lemblables.  En  outre  il  y  vn  à  autre 
pelle  par  foubz  l'entrée  delà  clef  marque  D.  lequel  doit 
eftre  de  la  longueur ,  Se  l'argeur  de  celuy  de  demis  ,  qui 
eft  à  tout  &:  demy  ,  ce  pelle  D.  fera  conduit,  &;  ferme 
dans  fon  arreft ,  &  gâchette  qui  eft  au  haut  marquée  E. 
par  le  moyen  d'vne  pièce  de  fer  marqué  F.  que  la  clef 
fait  mouuoir  en  façon  qu'icelle  pièce  F.  pouffe  vn  efto- 
quiau  marque  G. qui  eft  riué  foubz  le  pelle  D.  cedit  peilc 
eft  retiré  ,  &ouuert  auecvn  reflfort  marqué  H.  qui  eft  arrefté  d'vn  cofte  auec  le 
cramponner  de  la  iumelle.   L'autre  cofté  de  fe  reflort  eft  bandé  contre  le  pied  du 
pelle  D.  lors  que  la  clef  vient  à  rencontrer  la  queue  de  la  gâchette  E  •  la  fait  ouurir, 
Se  décocher  de  l'cftoquiau ,  ou  arreitquieftpar  deifouz  ,  comme  celuy  d'vn  pelle 
d  vne  ferrure  à  tour  Se  demy.    A  ces  pelles  on  met  des  iumelles  marqués  L.  M.  Se 
deux  cramponnées  marquez  I.N.  auec  petites  fueilles  pour  l'ornement,  Se  outre  ce 
il  faut  deux  râteaux  du  cofté  de  la  clef,  Se  deux  eftoquiaux  marquez  P.  pour  foufte- 
nir  lacouuertureauec  des  vis  par  le  bout,  Se  des  eferoiiespar  delTus.  Auec  rouets, Se 
autres  pièces,  comme  aux  ferrures  communes  ,  cefte  ferrure  fe  ferme  en  tirant  la 
porte  auec  le  demy  tour  du  pelle  A.  En  après  faut  tourner  la  clef  vn  tour  pour 
fermer  les  deux  pelles  A. B. auec  leur  tour,  Se  faire  encores  vn  demy  tour  de  clef  du 
mefmecofté  pour  refermer  le  pelle  D.  àcaufeque  la  clef  le  fait  ouurir  en  faifant 
fon  tour  entier  fermant  les  autres  pelles  venant  à  rencontter  la  queue  de  la  gâ- 
chette E.  Se  pour  ouurir  tous  les  pelles ,  faut  tourner  laclefvntourqui  ouurirale 
pelle  B.  Se  le  tour  du  grand  pelle  A.  En  après  il  faut  tourner  encores  la  clef  vn  demy 
tour  du  mefmc  cofté  qui  ouurira le  pelle  D.Se  le  demy  tour  du  grand  pelle  A. 
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CHAPITRE  XXXVIL 

Serrure  à  quatre  pejles ,  redondant  aux  figures  31.  31.  &  33. 

Este  Serrure  cft  compofée  de  quatre  pefles  marquez 
A.  B-C«      Les  deux  premiers  A.  B.  feront  faits  auec 
pareilles  pièces  comme  les  precedens.  Aux  deuxcoftez 
de  la  clef ,  deux  pelles  coudez,  auec  deux  cramailleres 
marquées  E.  F.  qui  feront  tenues  fermes  auec  des  fueil- 
les  defaugc,  &relTorts  marquez  G.  Le  pelle  E. fait  tour- 
ner fon  pignon  marqué  H.  qui  entre  dans  les  crans  de  la 
cramaillere  du  pelle  C.  qui  le  fait  ouurir  &:  fermer  à  pro- 
portion qu'il  chemine.    Le  pelle  F.  fait  pareillement 
tourner  auec  la  cramaillere  le  pignon  marqué  I.  lequei 
en  tournant,  fait  ouurir  &:  fermer  le  pelle  D,  Lereflortà 
boudin  marqué  L.fait  fermer  le  demy  tour  du  pelle  A  qui  le  ferme  en  tirant  la 
porte.   En  après ,  on  tourne  la  clef  vn  ou  deux  tours  entiers ,  qui  ferment  tous  les 
pelles  qui  ferôt  tous  fermez ,  &  tenus  en  raifon  auec  leurs  fueilles  de  fauge  F  t  pouf 
ouurir  ladite  ferrure ,  faur  tourner  vn ,  ou  deux  tours  auec  la  clef,  qui  ouurira  tous 
lés  pelles ,  fors  le  demy  tour  du  pelle  A.  qui  feraouuert  auec  vne  S.  qui  rencontre- 
ra la  barbe  dudit  pelle,  après  que  la  clef3  en  faifant  fon  tour  3  l'aura  décoché  du 
cran  de  la  fuedle  de  fauge. 
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CHAPITRE  XXXVIII. 

Serrure  à  cinq  pe/Ies  redondant  aux  figures,  j4.js.drj6. 

Este  Serrure  eft  compofée  de  cinq  principaux  pefles 
marquez  A.  B.  C.  D.  E.  les  pefles  A.  B.  E.  feront  faits, 
&  adiuftez  de.pareilles  pièces ,  &:  reflbrts  que  la  femire 
trois  pefles.  Le  pefle  C.  fera  ouuert ,  Se  fermé  auec  vnc 
cramaillerc  qui  entrera  dans  fonpignon.  F.  qui  entrera 
dans  vne  autre  cramaillere  d'vn  pefle  coudé  marqué  G. 
ledit  pefle  C.  fera  conduit ,  Se  tenu  en  raifon  aucevn 
eftoquiau  qui  entrera  dans  vne  coulifle  M.  qui  eft  dans 
ledit  pefle  A.  A  l'autre  cofté  delà  clef,  ilyàvn  autre 
pefle  coudé  qui  porte  aufli  la  cramaillere. H.  ou  entrera 
le  pignon  I.  qui  fera  ouurir  Se  fermer ,  auec  fa  cramail- 
lere. Le  pefle  D.les  pefles  A.  G.  H.  feront  tenus  fer- 
mes auec  leurs  fucilles  de  fauge  marquez  L.  Celle  Serrure  ouure  ,  Se  ferme 
comme  la  précédente.  La  clef  monftre  vne  Roze  dans  la  forcure,  Se  broche  qui 
fe  fera  comme  i'ay  enfeigné. 
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CHAPITRE  XXXIX. 

Serrure  à  fept  pejîes  redondant  aux  figures  37.  38.  &39> 

Esîe  Serrure  eft  difficile  à  faire  ,  on  la  fait  quelques- 
fois  pour  chef  d'ceuure  ,  es  plus  fameufes  Villes  de  ce 
Royaume,  elle  eft  cornpoféc  de  fept  principaux  pelles 
marquez  A  B.  CD.  E. F. G. Le  premier  &  fécond  A.B.fe- 
fonc  comme  d  vne  ferrure  à  deux'pe,ues,fors  que  la  celte 
du  pelle  B.  eft  rCnuerfée  du  cofté  de  dehors  delà  ferru- 
re ,  ce  pelle  fera  adiufté  par  foubzle  pelle  A.  droi&en 
parement  tout  au  long, en  feçon  que  les  barbes, des  deux 
pelles  A.  B.  fe  rencontrent  à  droid  l'vne  de  l'autre  ,  &: 
entre  les  pelles  fera  adiufté  vne  fueillede  fange, ou  gâ- 
chette I.  auecvn  petit  rellort  qui  la  repouftera  contre 
l'ai  reftjou  eftoquiau  qui  fera  efpargné  dans  le  pelle:  par  le  cofté, on  laillera  vne  cou- 
lilïepour  leieu,  ou  ouuerture  du  demy  tour  du  pelle  A.  Le  peile  G.  fera  fermé  auec 
vne  S.  ou  bafcule  marqué  L.  La  clef  venant  à  tourner  ,  rencontrera  ladicte  ba- 
feule  qui  pouffe  ,  &  mené  le  pelle  dans  vne  gâchette  M.  où  il  eft  retenu  fer- 
mé auec  le  relfort  marqué  N.  &par  deffouz  le  pelle  D.  y  àvn  relfort  à  boudin 
marqué  P  qui  retire  le  pelle  G.  &:  faitouurir  promptement  :  lorsque  la  clef  en 
tournant  fait  rencontre  de  la  queue  de  ladi&e  gâchette.  M  l'ouure,  &faicofter 
de  fon  arreft.  A  cofté  de  la  clef,d  y  à  vn  pelle  coudé  auec  vne  cramaillere, marquée 
laquelle  fait  tourner  Je  pignon  R.  qui  rencontre  la  cramaillere  du  pelle  D.  Se 
le  fait  ouurir,  &  fermer.  Par  le  haut  dudic  pelle  D.  y  aura  vne  autre  cramaillere  qui 
feratourner  fon  pignon  T.  lequel  feraadiufté contre  le  pignon.  V.  qui  rencontre- 
ra la  cramaillere  X.du  pelle  E.&  le  fera  ouurir,&  fermer,  de  l'autre  cofté  de  la  clef 
y  aura  vn  autre  pelle  coudé  marqué  2. auec  vne  cramaillere  qui  leraadiuftée  contre 
le  pignon  3  lequel  pignon  entrera  dans  vne  cramaillere  4.  laquelle  fera  faicte  dans 
le  cofté  du  pelle  F.  qui  le  fera  ouurir,&  fermer.  Outre  ledit  pignon  3  feratourner  vn 
autre  pignon  y  qui  eft  à  cofté  ,  lequel  entrera  dans  les  crans  de  la  cramaillere  6.  du 
pelle  G. 6c  fera  ouurir,  &  fermer  lefdits  pelles  F. G. qui  feront  conduits,  &  arreftez 
par  le  bas  en  heu  de  cramponnets,aucc  des  cftoquiaux  plats,auec  des  vis,&  efcroiies 
par  delfus,  en  façon  de  petites  rozettes  marquées  7.  &;  le  pelle  E.  retenue  pareille- 
ment. Laclef  monftre  vne  doubleforeure  ,  ou  broche  en  forme  d'vne  Croix  du  S. 
Efpnt,  ou  eftoille ,  cefte  ferrure  fe  fera  auec  toutes  fes  pièces  comme  l'ay  enfeigné 
cydeuant,  &:  comme  la  figure,  le  demonftre alfez  amplemenc  fans  vnplus  long 
difcoursquiaporteroitpluftolt.de  l'obfcurité  à  la  chofe  ,  que  de  lumière  .-l'artifte 
ouuner  ,y  pourrafacillemenr  adioufter,  changer  ,  ou  diminuer  pluGeurs  [pièces 
comme  il  pourra  aulft  faire  aux  autres  précédentes. 
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CHAPITRE  XL. 

Tour  faire  Serrure  apellce  pafjè-partont. 

O^cJbscJba  ^STE  Serrure  fc  nomme  de  cette  façon  ,  par  ce  qu'il  y  à  ordinaire - 
jé[  ment  deux  c  lefs,  &:  deux  entrées,non  pas  qu'il  faille  croyre  que  la  clef 

à  ^  ouure  coures  portes,ou  vailfeaux, ou  que  toutes  clefs  les  puil'cst  ouurir: 
if  mais  feulement  les  ferrures,  Se  clefs  qui  auront  efté  fai&es  expres,ellc$ 
^p^pt^p  Moment  eftre  à  tour  Se  demy,  ou  deux  tours:  cela  defpend  de  l'ouurier , 
ou  de  celuy  qui  la  fait  faire  ,  par  ce  quelle  fe  peut  faire  facillement  en  pluficurs ,  Se 
cliuerfes  façons  la  plus  ayfée  ,  Se  commode  eft  le  tour  Se  demy. 
Pour  la  faire  il  efl:  neceifaire  que  la  clef  foit  grade  ,  Se  benarde  pour  y  pouuoir  met- 
tre plufieurs  fortes  de  gardes  pour  ouurir  plus  grand  nombre  de  portes  qui  s'ouuréc 
par  dehors ,  &:  par  dedans,ce  qui  fe  peut  aifemcnt  faire  ,  pourueu  qu'il  y  ayt.z.  clefs, 
Sz  .?.entrées,encores  s'en  peut  il  faire  qui  n'auront  qu'vne  feule  entrée, qui  pourrôc 
ouurir  mfqucs  à  ?o.ferrures,ou  plus,  toutes  lefquelles  ferrures  aurot  diUerfcr  clefs, 
fans  qu'elle n  le  puifle  ouurir,  l'vne  l'autre.  Si  ccft  vn  tour  Se  demy  ,  le  peilc  fe  doit 
forger  comme  à  vne  ferrure  comune  d'vn  tour  Se  demy ,  fors  qu'il  y  fauc  efpargner 
3. barbes,  i.  d'icelles  feruiront  pour  fermer,&:  ouurir  le  tour  Se  demy  ,  auec  ia  grand 
clef  qui  efl:  le  palfe- partout.  Et  l'autre  3.  barbe  feruira  à  ouurir  le  demy  tour  feulle- 
ment  Le  talion  qui  eft  au  derrière  du  pelle  qui  fait  arreft  contre  le  craponnét,  peut 
iferuir  de  barbe  pour  le  demy  tour  fi  on  veut ,  par  ce  moyen  le  pelle  fera  corne  d'vn 
tour  Se  demy, fors  qu'il  faudra  tenir  ledit  tallô  vn  peu  plus  long.  A  pues  que  le  paffe- 
parrout  aura  tourné,&  fermé  le  tour  entier  du  pelle, la  petite  clef  tournera  ayfemét 
ïàns  rencontrer  la  barbe  ,  en  façon  quelle  ne  pourra  rien  ouurir.  Si  ce ftvn  pelle 
dormant,onle  pourra  faire  auec  vn  reffort  double  par  le  derrierc,ou  bien  auec  vne 
gâchette  par  le  deffouzcommeà  vn  tour  Se  demy, faut  qu'il  y  ayt  ^.bârbesau  pelle, 
Se  foit  fait  à  2.  tours,  3.  de  ces  barbes  feruiront  pour  le  palfe- partout  qui  fera  à  2.. 
tours  ,  Se  les  2.  barbes  de  derrière  feruiront  à  la  petite  clef  qui  ne  pourra  tourner 
qu'vntour  ,  par  le  moyen  de  la  barbe  de  derrière  qui  fera  tenue  longue  ,  en  façon 
que  la  clef  ne  pourra  pafTer  oultre,  pour  décocher  la  gâchette, ou  reffort,  pour  tout 
le  relie  de  la  ferrure,  elle  fe  fera  comme  vn  tour  Se  demy ,  ou  comme  vu  pelle  dor- 
mant à  deux  tours ,  ainfi  que  i'ayenfeigne  allez  amplement. 

A Toutes  lefquelles  ferrures,  Se  cadenats,  tant  de  coffres,  portes,  Se  cabinets,on 
peut  mettre  des  fubiedions  ,  ou  feercts  ,  en  façon  qu'il  n'y  aura  que  ceux  qui 
les  fçauront,qui  puiffent  ouurir  les  ferrures.  On  en  peut  faire  de  plulîçurs,&  diucr- 
fes  façons,  félon  l'induftric  des  maiftres,  Se  compagnons  ,  comme  barbes  perdues, 
qiu  s'ouurct  en  pouffantjOu  tirans  les  clefs,canoS;Ou  broches, ou  qui  ne  fe  pouffent, 
n'y  retirent ,  que  l'on  met  dans  les  pelles  gâchettes,  pallaflres,  ou  couuercures ,  ou, 
bien  y  mettre  des  bafcules,  en  lieu  de  gachettes,ou  râteaux  qui  fe  tournent  chafle- 
pcfles,rcfforts  S.  S.cftoquiaux,  cloylon,  balultres,  conlolles,  moulleures,  boutons, 
chaînettes, caché, entrées, pelles,coudcz,  crampons, vafes,  glans,  oliucs,coquillcs, 
rellorts,&:  fucilles  de  fange  fans  gorge, pannetons,  qui  le  meccent  à  queues  d  aron- 
de  dans  la  tige  de  la  clef,  Se  retenus  auec  vne  vis  qui  feruira  d'vn  bout  à  la  clef,  la- 
quelle pourra  ouurir  plulleurs  ferrures  difrerétes,faus  que  l'on  le  puitîe  aperceuoir, 
Se  autres  diuerfes  façons,chofe  que  ic  ne  puis  monlh'cr  ny  enfeigner,&:  qui  ne  doi- 
uettt  eftre  communiquées ,  mefmes  à  ceux  de  lart ,  la  cognoillancc  d  iccllc  cllanc 
preiudiciable  au  public, &  particulier, &:  qui  pourroit  donner  fubiccl  à  piulieurs  àe. 
s'en  mal  feruir ,  ceux  qui  ne  les  fçauront  ayderoiu  à  les  celer. 
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CHAPITRE   X  L  I. 

Les  noms -des  Kouefy ,  &  autres  gardes  que  bon  met  dans  les  pannetons  des  clefs  demon- 
JhcT^aans  les  quatre  figures  fuyuantes  marquées  ^o.  4 1.  41.$  43. 

L  ma  femblé  bon , affin  de  procéder  auec  plusfacille  methode,de 
quotcer  ,  &:  marquer  fur  les  clefs  contenues  dans  les  figures  cy 
après  les  noms  de  diuerfes  ouuertures,  dans  lesquelles  paifent  les 
rouets ,  &  gardes  des  ferrures  ,  &:  ce  par  ordre  de  nombre ,  com- 
mençant à  la  moindre,  &  plus  commune,  Ôc  facile  qui fe  fend 
dans  les  pannetons  des  clefs.  En  après  les  rouets  fimples  ,  êcles 
autres  comme  il  s'enfuit. 

ET  PREMIER» 

Y    A  bouterolle  marquée.  S 

■  1-  j  Le  rouet  fimple  tout  droit! .  % 

L  plaine  Croix  fimçle  marquée.  5 

paucillcn  en  dedans.  4 

Faucillon  en  dehors.  § 

Rouet  renuerfé  en  dehors.  *  6 

Rouet  a  crochet  renuerfé  en  dedans.  f 

Rouet  renuerfé  en  dedans.  $ 

Plaine  Croix  renuerfée  en  dehors.  $ 

Plaine  Croix  en  fond  de  cuuet  &  en  bajion  rompu*  10 

Rouet  a  font  de  cwte.  II 

Plaine  Croix  htflée  en  dedans.  H 

Plaine  Croix  hajlée  en  dehors  3&renuersée  en  dedans.  1% 

Plaine  Croix  haftéeendeda  ^      renuerfée  en  dehors*  14 

Rouet  fonfé  auec  vne  plaine  Croix.  if 

Plaine  Croix  renuerfée  en  dedans.  16 

Rouet  ha(lé  en  dedans  auec  <vne  plaine  Croi%%  sj 

Rouet  en  fuft  de  <virebrequin  renuerfé  en  dehors  auec  vne  plaine  Croix.  1% 

Rouet  en  fuft  de  virebrequm  renuerfé  en  dedans  auec  vne  plaine  Croix.  l$ 

Rouet  en  queue  d'aronde  renuerfé  en  dehors  auec  fa  plaine  Croix.  20 
Rouet  en  queue  aaronde  renuerfé  en  dedans  auec  fa  plaine  Croix  en  haflon  rûmptt*  3.1 

Rouet  fourchu  auec  fa  plaine  Croix.  22 

Rouet  en  N.  auec  fa  plaine  Croix  haftee  en  dedans,  >  23 

Rouet  en  Utt.  aue  fa  plaine  Croix.  24 
Taucillon  en  fond  de  cuue. 

Plaine  Croix  en  fond  de  cuue.  26.27 

Plaine  Croix  en  fond  de  cuue  rentier sée  des  deuxcoflez,  en  dehors ,  &  en  dedans.  2$ 

Planche  foncée.  ,  &9 

Planche  foncée  ,  hafilée\  &  renuerfée  en  dehors  3  &  en  dedans.  30 
Rouet  fonsé,  h  âgé ,  &renuersé  en  dehors  ?  &  en  dedans  des  deux  cofiez,  auec  vm plaine 

Croix  hafiée  en  dehors.  .  31 
Rouet  en  S.  auec  vne  plaine  Croix, 
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Autre  Rouet  en  S.  auec  vn  faucillon  en  dedans  en  baflon  rompu.  $j 
Rouet  fonsé  flrnple.  34 
Rouet  en  baflon  rompu  ,  auec  vne  double  plaine-Croix.  3 s 
Rouet  en  3.  de  chiffre  ,  auec  vne  platne-Croix  en  haut.  5^ 
Rouet  a  crochet  renuersé  en  dehors  auec  vne  plaine  Croix  hafléedu  mejme  coflé.  37 
Rouet  en  baflon  rompu  auec  plaine  Croix  haflé  en  dedans.  3% 
Planche  foncée  ,  &  haflêe  en  crochet.  39 
Pertuis  en  ïambe.  40 
Pertuis  voilant.  4/- 
Pertuis  en  triangle.  42 
Pertuis  en  oualle.                                                               t  43 
Pertuis  en  cœur.  44 
Pertuis  rond.  45" 
Pertuis  en  M.  46 
Pertuis  en  Croix  de  S.  André»  4J 
Pertuis  en  efloille.  48 
Pertuis  volant  renuerfé  par  dehors  en  baflon  romçu.  49 
Pertuis  volant  renuersé  par  dedans  en  baflon  rompu.  $0 
Pertuis  volant  haflé  en  dehors.  5 1 
Pertuis  volant  haflé  en  dedans*,  sz 
Pertuis  en  brin  de  fougère.  J3 
Ptrtms  volant  auec  deux  plaines-Croix*  j  4 
Pertuis  en  trèfle.  ♦  y 
Rouet  renuersé  en  dedans  ,  &  haflé  en  crochet  par  le  dehors  auec  vne  plaine-Croix»     5 6 
Rouet  renuersé  en  dehors  ,  &  haflé  en  crochet  par  dedans  auec  fa  plaine-Croix.  y  7 
Rouet fourchu  ,  dr  haflé  par  dedans  en  baflon  rompu  ,  auec  vne  plaine -Croix  rentier  fée 
en  dehors.  s% 
Rouet  en  brin  de  fdugere  auec  vne  plaine  Croix.  s9 
Rouet  en  fufl  de  virebrequin  renuersé  par  dehors  en  crochet ,  auec  vne  plaine-Croix.  60 
Pertuis  quarré  canclê.  61 
Rouet  fourchu  renuersé  en  dedans  a  crochet ,  ejr  hafle  en  baflon  rompu  en  dehors  ,  auec  vn 
faucillon  haflé  en  dehors  ,  &  vn  autre  faucillon  en  dedans.  6z 
Rouet  en  fond  de  cuue  renuersé  en  baflon  rompu ,  renuersé  en  dedans  auec  vne  plaine-Croix.  63 
Planche  haflée  en  baflon  rompu.  64 
Rouet  haflé  en  dehors  auec  vn  faucillon  renuersé  du  mefme  coflé*  6 5 
Rouet  haflé  en  dedans  auec  vn  faucillon  haflé  aufli  en  dedans.  66 
Pertuis  en  iambe  auec  vn  pertuis  rond.  6j 
Planche  en  fufl  de  vire-brequin.  68 
Rouet  tout  aroifl  auec  vn  faucillon  par  dehors  en  boflon  rompu.  6$ 
Rouet  en  quatre  de  chifre  auec  vne  plaine- Croix ,  &  vn  faucillon  en  dedans  }par  le  haut.  70 
Routerolle  portant  fon  faucillon  en  dehors.  7 1 
Râteaux  auec  potences  quarrees.  7 2 
Rouet  foncé ,  d"  renuersé  en  crochet  des  deux  cofleT^.  JS 
Rouet  en  flèche  par  le  haut ,  auec  vne  plaine-Croix  par  le  milieu,  (jr  p>ir  U  bas  vne  plaine- 
Croix  tourné  en  M.  74- 
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QVARENTE-VNIESME  FIGVRE. 


De  Serrurier; 

QVAR  EN  TE-DE  VXSIESME  FIGVRE. 
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QVARENTE-TROISIESME  FIGVRE. 


de  Serrurier* 
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CHAPITRE  XLIL 


Tour  faire  les  rouets  &  gardes  marquez,  dans  les  figures  40.  41.  ^a.  ^  -^i. 

E  s  pleines-  croix  marquées  5 .  qui  font  fendues  dans  les  clefsj 
fe  doiuenc  faire  en  celte  façon. 

Apres  que  le  rouet  eft  couppé,  Se  limé  de  longueur  5  com- 
me i'ay  die  au  14.  Chapitre ,  pariant  des  rouets  communs ,  où 
i'ayenfeignè  le  moyen  d'en  prendre  les  longueurs,  en  deux 
diuerfes  façons.  Lors  qu'il  fera  dreflTc,  Se  couppé  de  longueur, 
Vous  ferez  vn  petit  trou,  plat  par  le  derrière ,  auec  vn  foret ,  ou 
burin,  fait  expres,d'vne  ligne  Se  demie  de  largeur,  à  la  hauteur 
que  fera  fendue  la  pleine-croix  dans  la  clef,  Se  fendrez  de  pa- 
ïeille  hauteur  îé  fouet  par  les  deux  bouts,  mfques  au  droit  des  pieds,  Se  le 
tournerez,  Se  mettrez  dans  fa  place  pour  le  faire  tourner  le  plus  rondement  quefai 
re  fe  pourra ,  par  dedans  la  fente  de  la  clef.  Et  l'ayant  retiré  de  fa  place ,  vous  le  pic- 
querez  fur  vne  platine  de  fer  doux ,  battu  il  terue  ,  qu'il  puilTe  pafïer  aifément  par 
les  fentes  de  là  clef,  vous  le  luy  picquerez  droit,  comme  fur  ie  pallaftre:  &  le  tra- 
cerez tout  au  tour  des  deux  coftez,auec  lapointe  à  tracer,  marquant  par  lè  derrière 
l'endroit  où  fera  le  trou^pour  y  efpargner  vne  riueute.  En  après  vous  percerez  ladite 
platine  par  le  milieu ,  &la  limerez  de  la  largeur  que  fera  fendue'  la  clef  du  cofté  de 
la  tige  :Se  coupperez  ladite  platine  par  le  milieu  des  traces,  mfques  aux  trous  des 
pieds  des  rouets  ,  y  efpargnant  par  le  milieu  vne  riueure,  comme  i'ay  dit.  Puis 
Vous  limerez  d'vn  cofté  Se  d'autre  icelle  platine  ,  pour  l'arrondir  ,  5c  ouurir  de  l'ef- 
pailfeur  du  rouet,  auquel  il  faut  courber  les  pieds  en  dedans ,  pour  le  faire  aifément 
entrer  dans  la  platine ,  faifant  entrer  la  riueure  de  derrière  ,  dedans  le  trou  du 
rouet ,  de  le  riuer  doucement  :  le  faifant  vn  peu  recuire  fi  bon  vous  femble ,  Se  rcle- 
uer  le  derrière  de  la  platine  doucement,  far  l'eftau ,  ou  fur  le  taccau  ,  auec  vn  petit 
marteau:  en  après  redrefTerez  les  pieds  dudit  rouet ,  Se  coupperez  ladite  plaine- 
croix  tout  àl'entour^auec  des  cizailles;ou  cizeaux,àfroid,&:  le  limerez  doucemenc 
dedans  reftau,ou  fer  à  bouter,pour  le  faire  tourner  doucemét  dans  la  clef.  En  après 
vous  le  recuirez  vn  peu ,  à  demy  rouge ,  &:  paflèrez  vn  peu  à  huille  d'oliues ,  ou  de 
(uif  par  délais  eftant  chaud,  Se  fera  faiél. 
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Pour  faire  fiucillms  en  dedans  marque"^  4. 

O  v  s  ferez  trois  ou  quatre  trous  au  rouet  à  la  hauteur  des  fentes  de  la 
clef,  6c  le  picquerez  fur  vue  platine,  comme  vne  pleine-croix,y  efpar- 
gnant  des  nueures,pour  les  riuer  parles  bouts  ,  &  par  le  derrière  du 
rouet.  En  après  le  coupperez ,  6c  arrondirez ,  6c  le  ferez  tourner  dou- 
cement dedans  les  fentes  de  la  clef. 

Jour  faire  faucillons  en  dehors ,  marquez,  f. 

P  r  es  que  le  rouet  feracouppéde  la  longueur  &  hauteur  qu'il  faut, 
vous  y  ferez  trois,ou  quatre  trous,  vn  à  chaque  bout,  6c  vn  ou  deux  par 
les  coftez ,  ou  au  derrière,  félon  la  longueur  qu'il  aura,  &:  de  la  hauteur 
l£kjli  qu'il  fera  fendu  dedans  la  clef.  Puis  vous  riuerez  voftre  rouet,  fur 
-ç^lZKéQ  quelque  petite  pièce  de  fer  doux,vn  peu  plus  cfpais  du  cofté  de  dehors, 
que  par  dedans:oubien  replyerez  vn  peu  le  fer  en  double  par  le  dehors,  6c  le  riuerez 
fur  le  rouet ,  puis  vous  frapperez  doucement  auec  la  panne  d'vn  petit  marteau  fur  le 
derrière,  iufques  à  ce  qu'il  foit  tourne,  auec  ledit  rouet,  de  l'ouuerture  qu'il  faut,le 
recuiiant  deux,  ou  trois  fois ,  de  peur  de  le  corrompre  en  le  tournant. 

Peur  faire  les  rouets  renuer/ez,  en  dehors ,  marquez,.  6. 

À  longueur  fe  doit  prendre  comme  d'vn  rouet  commun  ,6c  le  laiffer 
plus  haut  pour  le  rabattre,  6c  plyer  vn  peu  par  le  bord ,  en  double,  pour 
mieux  le  faire  tourner  en  rond  :  puis  vous  le  mettrez  dedans  I  ettau,ou 
dedans  vn  fer  à  bouter  bien  droit ,  6c  quarré  par  delTus  ,  pour  le  olyer  à 
l'efquierre ,  à  la  hauteur  qu'il  fera  fendu  dedans  la  clef,  le  rccuifant  vn, 
ou  deux  fois  en  le  tournant. 

Tour  faire  rouets  à  crochet  renuerfez,  en  dehors ,  marquez  7. 


T>^%  Ls  fe  font  tout  de  mefme  que  les  précédents.  Apres  qu'i 
iuftement  fur  le  cercle,on  leur  rabat  le  bord  en  crochet  fu: 


Is  font  tournez 
ur  vne  petite  bi- 


gorne, pour  le  faire  paifer  dedans  la  clef. 


Tous  les  rouets,  6c  pleine-croix  cy  deiîus,font  les  plus  faciles, &  com- 
muns,qui  fefacent  pour  l'ordinaire.  Ceux  qui  fuyuent  font  plus  difficiles  à  faire, 
àcaufe  des  mandrins  ,  8>c  virolles  qu'il  y  faut. 

Pour  faire  vn  rouet  renuerfé  en  dedans ,  marqué  î. 

Près  que  le  rouet  eft  couppé  de  la  longueur  qu'il  le  faut,  vous  le  plyerez 
fur  vn  mandrin  rond ,  qui  fera  iuftement  de  la  grolfeur  que  doic  auoir  le 
rouet  par  le  dedans,  puis  vous  aurez  vne  virolle  d'vne  ligne  6c  demie 
d'efpailfeur ,  qui  tourne  prefque  tout  à  l'cntour  du  mandrin ,  fur  lequel 
vous  mettrez  le  rouet,  qui  feraplyc'iufteinent  deflus.  Puis  vous  mettrez 
ladite  virolle  par  deffus  lefdits  rouet,&  mandrin  puis  les  ferrer  dedans  l'eftau ,  à  fin 
dcrabatre&  plyer  doucement  le  fer  à  rouet  fur  le  mandrin,  commençant  par  le 
milieu,  6c  Le  recuifant,  comme  i'ay  enfeigné,  de  peur  qu'il  ne  fe  corrompe.  Eftanc 
tout  i-enuerfé,  vous  le  dreiTerez  6c  ferez  tourner  doucement  dedans  les  fentes  de  la 
clef. 

Pkine-crrix 
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Pleines -croix  renkerfées  en  dehors  *  marquées  p. 

P  R  e  s  que  vous  aur,ez  fait  voftre  pleine-croix  ,  ainu"  que  i'ay 
die ,  &  laiffé  de  la  largeur  par  le  derrière ,  pour  la  renuerfeure 
vous  aurez  deux  virolles  de  fer,  de  l'efpaiflcur  de  la  renuer- 
feure de  la  clef,  fur  lesquelles  virolles  vous  renuerferez  la 
la  pleine-croix ,  la  mettant  entre  les  deux  virolles.  Puis  vous 
l  commencerez  la  renuerfeure  par  le  milieu ,  &  frapperez  dou- 
jeement ,  &  à  petits  coups  de  marteau  ,  la  faifant  recuire  deux 
'ou  trois  fois,  comme  i'ay  dit.  Ce  qu'il  faut  faire  à  toutes  gar- 
f  des ,  &  rouets ,  qu'il  faut  battre ,  &  faire  tourner  à  froid  :  après 
quelle  fera  tournée ,  vous  la  limerez  drefferez  ,  pour  la  faire  paiTer  dedans  les 
fentes  de  la  clef. 

Pour  faire  rouets  remerfiî^en  dehors  en  bajion  rompu  >m  arquez,  10. 

Ls  fe  font  de  mefme  façon  que  les  renuerfez  en  dehors,  à  crochet  :  fors  qu'il  faut 
les  rabattre  Amplement  fur  le  quatre  d'vn  taceau,  comme  monftre  laWe. 

a 

Pour  faire  pleine  s -croix  hafiées  en  dedans , marqaèT  u. 

L  le  s  fe  font  comme  les  précédentes,  fur  deux  virolles,  fors  qu'à 
la  virolle  de  deffus ,  il  fe-a  efpargne',  &  fait  vn  petit  rebord ,  hafteure, 
^  outueiIJcurequarrcc,&  limée  iuftement  à  la  hauteur  delà  fente  de 
$r  la  clef:  fur  laquelle  v;roIle,  ladite  pleine-croix  fe  plyera,  &  nattera 
auec  P«,ts  C0UPS  de  mai teau.  En  après  vous  la  fertirez  tout  à  1  entour, 
auec  quelque  poinçon,  ou  cizelet  quarré  par  le  bout. 

mettre  I^-nC»Cr°,X  îîa{îéeSfn  dedanS'  fe  f01K  £°Ut  de  ffîefme>  fors  W  fiut 
mettie  les  virolles  par  dedans  le  rouet. 

Pour  faire  pleines-croix  hafiées  en  dehors ,  J  renuerfles  en  dedans ,  marquées  tj. 
T?  A  v  t  auoir  quatre  virolies,deux  pour  la  hauteur,  &  deux  pour  la  renuerfeure, 
par  dcflbf.CS  V  ^  haftée'&  ceile  «ededans  fera  toute  quarrée 

Pour  faire  pleines-croix  hafiées  en  dedans  ,&remerfées  en  dehors  parquées  H. 

Ed^dlïdo0-  tc^m^UCkPreccdentt'  referué  ^  folles 

Pour  faire  les  rouets  foncez, ,  marque^  ij. 

PRenez  vne  pièce  de  fer,  qui  foie  doux  &  malléable  à  chaud,  &  à  froid,  que 
vous  eftirerez  afTez  terue  par  le  bas,  puis  vous  le  mettrez  dedans  l'eftau  à  chaud, 
&  le  rabattrez  des  deux  coftez,  pour  faire  lafonceure  de  la  largeur  de  la  fente  de 
a  clef   En  après  vous  le  limerez,  luy  laifîant  vne  des  orées  plus  forte  que  1  au- 
tre ,  lut  laquelle  vous  frapperez  auec  la  panne  du  marteau  ,  comme  à  va 
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faucillon,  ou  rouet  renuerfé  en  dehors ,  furletaceau,  iufquGsàcequ'il  foie  tour- 
né en  fa  rondeur ,  comme  il  faut. 

Il  le  peut  faire  de  deux  pièces ,  en  riuant  la  fonceure  auec  trois ,  ou  quatre  peti- 
tes riueures  :  puis  après  le  fondant,  auec  foudeure  d'argent ,  ou  auec  foudeure  de 
métal,  ou  ramas ,  que  l'ay  çnfeigné. 

Si  on  n'a  de  ladite  foudeure ,  ou  borax  ,  oi  le  pourra  brazer  fimplcmcnt,  auee 
mitraille,  encores  que  quelques  vus  le  deffendent. 

Pour  faire  pleine- croix  renne/fées  en  dedans ,  marquées  16. 

ELles  fe  font  auec  des  virolles ,  comme  les  renuerfées  en  dehors  ;  fors  qu'il  faut 
renuerfer  le  collé  du  dedans ,  par  le  coftè  de  la  tige. 

Pour  faire  rouets  haflez,  en  dedans ,  marquez,   i~j . 


E  muet  fe  fait  auec  vn  mandrin  rond,  de  la  grolTeur  du  rouet  par  le 
dedans,  faifant  au.  bout  du  mandrin  ,  vne  entaille  en  hafteure,  aulli 
haute,  &  profonde  que  celle  de  la  clef.  Puis  après  vous  plyerezle 
rouet,  «Si  le  mettrez  fur  le  mandrin:  en  après  vous  aurez  vne  virolle, 
d'vne  ligne  d'efpaifleur ,  que  vous  mettrez  fur  ledit  rouet ,  que  vous 
ferrerez  dedans  l'eftau  :  lailTant  palier  du  fer  à  rouet  par  delfus ,  pour  le  rabattre  fur 
le  mandrin  ,  &:relTerrer,  ou  reftraindre  doucement  auec  vn  petit  marteau  auec 
vn  petit  cizelet  quai  ré  par  le  bout ,  pour  le  ferrer  quarrément  fur  le  mandrin ,  afhn 
qu'il  paffe  ayfément  dedans  les  tentes  de  la  clef. 

Le  rouet  halle  en  dehors  fe  fait  de  mcfmc  façon  ,  fors  qu'il  faut  entailler  & 
hafter  la  virolle  ,  fur  laquelle  on  rabattra  le  fera  rouet,  laiflant  le  mandrin  tout 
quarré  par  le  bout.  A  tous  iceux  îouets ,  on  met  quelques  pleine-croix,  ou  fau- 
cillons  que  l'on  y  adiufte  après  qu'ils  font  haftez  :  amfi  nommez,  à  caufe  de  la  petite 
rënuerleure  ou  hafteure  qui  eft  par  le  haut.  Ils  fe  peuuenr  aulîî  faire  auec  vne  pla- 
tine, comme  îe  diray  cy  après. 

Pour  faire  rouets  en  fufi  de  virreb  requin  ^marquez,  18. 

ppggpyT  O  v  r  faire  ces  rouets ,  faut  les  coupper  plus  longs  que  de  mefure, 
PS]  t?¥/ff  &  *es  plyer  tous  droicls  fur  l'eftau ,  en  la  forme  qu'ils  feront  fendus  de- 
dans la  clef,  &  les  y  faire  palîer  tout  au  long.  En  après  vous  prendrez 
vne  pièce  ,  ou  platine  de  fer  doux  &  malléable,  à  chaud  &  à  froid  ,  qui 
fera  de  l'efpailleur  de  la  renuerfeure,  &  vn  peu  plus  large  que  toute 
la  hauteur  dudit  rouet,  puis  vous  la  fendrez  droid,  par  deux  endroicts ,  auec  vne 
lime  à  fendre,  à  la  hauteur  du  coude  du  rouet,  &  autli  long,  &£  plus  que  ledit 
rouet,  que  vous  coulerez  doucement  dedans  les  rentes  de  la  platine,  a!nfiplyè:&: 
qu'il  aura  parle  dedans  les  fentes  de  la  clef ,  alors  qu'il  fera  tout  entre  iufques  au 
bout  des  fentes  de  voftiedite  platine  ou  moulie,vous  mettrez  fur  le  bout  vne  petite 
pièce  de  fer  terue,  de  la  largeur  de  deux  lignes,  que  vous  percerezauee  le  jouer, 
&  platine ,  par  trois  endroicts  fur  le  bout,  pour  les  riuer  toutes  enfemble. 
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Ce  qu'eftant  fait  vous  le  mettrez  dedans  la  forge,  Se  le  chaufferez  doucement }  fans 
qu'il  prenne  efcaille,&:  le  tournerez  du  cofté  qu'il  fera  fendu  dedans  laclef,fur  vne 
bigorne,  ou  mandrin  rond,  qui  foit  de  la  iufte  grofteur  de  la  fente  de  ia  clef:  la  me- 
fure  prife  fur  la  circonférence  du  rouet,qui  fera  marquée  fur  le  pallaftre,&  couuer- 
ture,qui  eft  plus  affeuré,  que  de  le  tourner  fur  la  bigorne.  Apres  qu'il  fera  tourné  Se 
arrondy  de  la  grandeur  qu'il  faut,  que  l'on  pourra  cognoiftre  auec  vn  faux  rouet, 
qu'il  faut  necenairement  auoir ,  pour  luy  faire  Se  coupper  les  pieds.  Et  pour  le  met- 
tre de  bonne  longueur,fe  prenant  garde  de  Tôlier  du  moulle,ou  platine  de  fer,qull 
ne  foit  tourné  iuftement,&:  en  rond  comme  il  faut,  ainfi  que  vous  montrera  le  faux 
rouet,  ou  autrement  il  ne  tournera  iamais  rondement  dedans  la  cief„  fi  elle  neft 
vuidée,  Se  ouuertepour  le  faire  paffer.  Lors  qu'il  fera  tourné  Se  arrondy  fur  le 
moulle ,  dreffé ,  Se  reflérré  de  tous  les  collez ,  à  chaud  Se  refroidy  ,  faut  defriuer  la 
petite  pièce,  &  coupper  le  moulle,  ou  platine  par  l'autre  bout,pour  faite  fortir  les 
pièces  du  defïus,&:  du  dedans:  puis  le  dreffer  auec  la  lime,  Se  luy  ferez  les  pieds  pour 
les  mettre  dedans  les  trous  du  pallaftre,  pour  le  faire  paflfer  rondement  par  dedans 
les  fentes  de  la  clef  .-  Par  après  le  garnir  de  pleine-croix ,  faucillons ,  ou  autres  pie- 
ces  ,  s'il  y  en  a  de  fendues  dedans  la  cle£ 

Tous  rouets  en  fuft  de  virebrequin>tournez  de  quel  cofté  que  Ton  voudra,rouets 
en  queue  daronde,  rouets  renuerfez ,  rouets  ha  liez  ,  rouets  en  M.  rouets  en  N. 
rouets  en  S.  rouets  en  Y.  rouets  en  ballon  rompu  ,  rouets  en  chiffres,  Se  plufieurs 
autres  demonftrées ,  Se  cottées  dans  les  figures ,  Se  autres  que  l'on  peut  inuenter ,  fe 
pourront  facilement  faire  de  celle  façon ,  qui  fetrouue  la  plus  ayfée  j&aflfeurée, 
&:auec  laquelle  on  peut  prefque  faire  toutes  fortes  de  rouets,  que  l'on  fçauroit 
inuenter.  Tellement  que  ie  me  contenteray  de  ce  que  l'ay  enfeigné ,  qui  feruira 
comme  i'ay  dit,  à  la  plus  grande  partie  3  fors  les  rouets  Se  gardes  cy-  après  enfei» 
gnées. 

Pour  faire  rouets  à  fond  de  mue ,  marquez,  ij.  16.  ij.  2.8. 

Elle  façon  de  rouets  ne  fe  met  pas  fouuent  en  vfage,pour  eftre 
fubiecls  à  corrompre  les  clefs  ,  à  caufe  du  grand  efpace  qu'il  leur 
faut.  Pour  les  faire  j  on  prend  vne  pièce  de  fer  battu,  de  l'efpaifleur 
du  rouet,  fur  laquelle  pièce  on  fait  vne  circonférence  ,  priie  depuis  le 
centre  de  la  tige  de  la  clef,iufques  à  l'entrée  de  la  fente  du  rouet.  Celle 
circonférence  fe  fait  en  faifant  entrer  la  clef  dedans ,  puis  la  tournant  tout  de  mef- 
me,  comme  à  tracer  vn  rouet  fimple.  Apres  que  vous  aurez  tracé  l'entrée  du  rouet^ 
vous  marquerez  fur  la  ^circonférence  ,  l'endroit  où  il  faut  luy  faire  les  pieds ,  la 
mefure  fe  doit  prendre  auec  le  compas ,  comme  à  des  rouets  tous  droits.  En  après 
vous  prendrez  auec  le  compas  la  hauteur  du  rouet>  que  vous  tracerez  pareillement 
fur  ladite  platine ,  ou  fer  à  rouet  :  Par  après  vous  la  coupperez  fuyuant  les  circon- 
férences,  y  laiflant  les  pieds  par  dehors,  ou  par  dedans ,  félon  qu'ils  feront  fendus 
dedans  les  clefs  :  car  de  quel  cofté  que  fe  foit ,  il  faut  toufiours  coupper ,  Se  ehleuer 
lefdits  rouets  en  fond  de  cuue,  fur  vne  circonférence  :  la  mefure  fe  prend  touf- 
iours du  cofté  où  il  faut  faire  les  pieds:tat  plus  ils  font  fendus  de  trauers  ,  ou  en  fond 
de  cuue,&  mieux  vallent,  pour  eftre  plus  faciles  à  faire ,  finon  qu'ils  font  difficiles  à 
riuer:faut  les  riuer  fur  du  plomb,comme  les  precedents,depei^  k  de  les  corrompre, 
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Pour  les  faucillons,&:  pleine  croix ,  que  l'on  adioufte  dedans,  elles  fe  font  com- 
me les  communes ,  &  auec  des  virolles,  fi  on  les  veut  hafter,  ou  renuerfer ,  amû  que 
i'ay  enfeigné.  Les  rouets  leur  donnent  la  pente  qu'il  leur  faut. 

Pour  faire  vne  planche  foncée  marquée  19. 

Efte  forte  de  garde  eft  tref-neceflaire  aux  ferrures ,  parce  qu'elle  palTe 
.par  entre  les  barbes  des  pelles ,  &  fueilles  de  fauge,  ou  refTorts,qui  em- 
pefchent  que  l'on  ne  peut  atteindre  auec  le  crochet  aux  barbes  des 
pefles,&;  fueille  de  fauge  tout  cnfemble  pour  les  ouurir.  Elle  orne  gran- 
dement les  gardes  des  ferrures ,  d'autant  qu'elle  pafTe  tout  à  l'entour,&£ 
paffe  par  dedans  les  deux  râteaux  ,  &  eftoquiaux  ,  dans  lefquels  elle  eft  adiuftée,  ôc 
arreftéc.  Elle  ne  doit  paffer  plus  outre  que  les  dents  du  râteau,  par  dedans  le  panne- 
ton de  la  clef,  à  caufe  qu'elle  empefeheroit  d'y  pouuoir  fendre  deux,  ou  trois 
rouets ,  comme  il  eft  necefl  aire. 

Elle  fe  fait  en  cefte  façon  :  Prenez  vn  morceau  de  feraflez  efpais,  &maleable 
qui  foit  bien  fondé, que  vous  eflargirez  des  deux coftez,  fur  l'eftau  En  après  vous  la 
limerez ,  &c  ferez  palier  par  dedans  la  clef,  la  battanr  par  le  derrière ,  pour  la  faire 
tourner  en  rond,iufques  à  la  grandeur  qu'il  faut:  ce.qui  fe  pourra  voir  par  le  moyen 
d'vnefaulce  planche  toute  droite,  qui  fe  doit  faire  ,&adiufter  premièrement  de- 
dans la  ferrure  :  On  la  pourra  tourner  à  chaud, ôc  la  limer,  &c  mettre  d'cfpailTeur , 
après  qu'elle  fera  forgée. 

Sd  vous  voulez  hafter ,  ©u  renuerfer  cefdites  planches  fondées,  cela  fe  fait  apr« 
qu'elles  fontiuftement  tournées  en  rond,comme  il  faut:on  prend  des  virolles  auec 
vn  mandrin,  qu'on  met  par  dedans ,  puis  on  les  renuerfe  deftué,  de  quel  cofté ,  &  en 
telle  forme  que  font  limées  les  virolles,ou  mandrins:  vou*  ferez  ainli  à  toutes  fortes 
de  planches,  qui  fe  mettent  aux  ferrures. 

Pour  les  cltfs  benardes  des  portes. 

Pour  faire  pertuis  en  iambe  y  marqué  40. 

c^e^i^fefe  E  pertuis  en  iambe  eft  allez  communjequôlfe  met  contre  la  tige  de 
h   la  clef:  il  faut  y  faire  vn  trou  par  le  milieu ,  &:  après  que  la  clef  tour- 
nera  dedans  la  planche,  vous  efpargnerez  par  le  derrière  vn  petit 
j  ^  riuet ,  qui  fe  riue  après  que  le  pertuis  eft  entre  dans  la  planche ,  quel- 
"^Î^P^^^  ques  vnslesfoudent,  oubrazent,  après  qu'ils  font  entrez  dedans  la 
planche ,  auec  fjudurc  d'argent ,  ramats ,  ou  mitraille ,  ils  en  vallent 

mieux. 

Les  bouterolles  qui  portent  leur  faucillon  en  dehors  marqué  71. fe  doiuent  faire 
de  cefte  façon, quelques  vns  les  font  tout  d'vne  pièce,  &:  les  forent  pour  faire  entrer 
le  bout  de  la  tige  dedans ,  puis  les  liment ,  &:  les  font  tourner  dedans  les  fentes  de  la 
clef^qui  eft  vue  chofe  longue  à  faire,&  quelques  fois  de  peu  de  durée. 

Le  pertuis  triangulaire  marque'zr.fe  fait  comme  le  pertuis  en  iambc,fors  que  l'on 
fait  vn  petit  trou  par  Je  derriere,auec  vn  foret,pour  pafler  vn  petit  riuet  à  ttauers. 

Pour  faire  vn  pertuis  voilant ,  marqué  41. 

CE  pertuis  fe  met  en  quel  endroit  de  la  planche  que  l'on  veut.  Apres  que  la 
planche  tourne  dans  la  clef,  vous  marquerez  le  pertuis  des  deux  coftez  de  la 
planche,auec  la  pointe  à  tra«er,  corne  Ci  e'eftoït  des  r©ncts,&:  prendrez  la  longueur 
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auec  vncompas ,  ou  faux  rouet.  Puis  vous  prendrez  vue  pièce  de  fer  de  la  longueur* 
&  largeur  du  pertuis,que  vous  fendrez  iuftement  par  le  milieu ,  iufques  à  deux  li^ 
gnes  près  des  bouts,  efpargnant  de  chaque  cofté  vn  pied,  pour  les  nuer  fur  ladite 
planche.  Puis  vous  le  dreflerez,  &:  ferez  entrer  dedans  la  planche,  iuftement  fur 
le  traid ,  marqué  aUec  ladite  pointe,  &  y  percerez  les  trous ,  pour  les  y  riuer.  En 
après  vous  ferez  tourner  la  clef ,  &:  limerez  ledit  pertuis  par  les  bouts,  après  que 
vous  aurez  fort  y ,  &  retiré  la  planche  deflus ,  ert  façon  quelle  ne  puifle  brailler ,  $c 
fera  fait. 

Pour  faire  pertuis  en  oualle  3  marqué  43. 

E  pertuis  fe  met  pour  l'otdiliaire  dedans  le  milieu  de  la  clef.  Pour  le 
faire ,  on  eftire  vne  pièce  de  fer,  de  la  longueur  de  la  circonférence  dii 
cercle ,  fait  fur  la  planche,  que  l'on  fait  paffer  iuftement  dans  le  pertuis 
de  la  clef.  Puis  on  le  fend  tout  au  long,  referué  deux  lignes  par  chaque 
bout:  en  après  on  le  fait  entrer  dedans  la  planche, que  l'on  fend,  pour  y 
locrer  les  bouts  dudit  pertuis,  que  l'on  fait  entrer  iuftement  fur  les  traces  faites  auec 
la  pointe  à  tracer ,  au  droit  du  pertuis  de  la  clef ,  y  eftant  adiufté,  faut  le  reflerrer 
fur  la  planche,  &r  y  percer  vn  trou  auec  vn  petit  foret ,  pour  y  mettre  vn  petit  riuct; 
puis  faut  refterrer  la  planche  par  le  deuant,  furies  bouts  dudit  pertuis.  En  après 
le  limer  &  dreiTer  à  parement  de  fa  planche ,  &:  le  faire  tourner  iuftement  par  de- 
dans la  clef. 

Le  pertuis  en  cœur,  marqué  44-  Le  pwiuis  ett  rondt  marqué  4$*. 

Le  pertuis  en  trèfle ,  marqué  s  S-        Le  pertuis quarré~canelé,  marqué  6U 
&c  autres  gros  pertuis ,  fe  font  comme  les  pertuis  en  oualle. 

Pour  faire  pertuis  en  croix  de  S.  André \  marqué  47. 

CE  pertuis  fe  doit  faire ,  &  coupper  fur  vne  circonférence ,  comme  les  rouets 
à  fond  de  cuue,  &  en  après  le  coupperez  par  le  milieu,  &y  efpargnerezdes  ri» 
uets,comme  au  pertuis  v  olant,  ôc  les  ferez  entrer  dedans  la  planche. 

Pour  faire  pertuis  en  efloille ,  marqué  48. 

E  pertuis  en  cftoille  fe  fait  premièrement  comme  le  permis  volant» 
en  après  on  y  rapporte  deux  autres  pièces  couppèes  en  fond  de  cuue? 
que  l'on  fait  comme  lé  pertuis  en  croix  de  S.  André.  Les  autre  s  per- 
tuis haftez, renuerfez en bafton rompu, marquez  45?. //.5t.  $y  Vau- 
tres, qui  fe  font  de  fer  terue,  fe  renUerfent  fur  des  virolies,comme  les 
pleine-croix,  ou faucillons  haftez,  comme  i'ay  enfeigné. 
I'euflè  mouftré  le  moyen  de  tourner  chaque  rouet,  planche,  pertuis,  8c  autres 
gardes ,  que  l'on  met  dedans  les  ferrures  ,  &  parlé  de  chacun  en  particulier ,  n'euft 
efté  que  i'eufle  efté  par  trop  long ,  &  redit  plufieurs  fois  vne  mefmc  chofe.  le  me 
fuis  contenté  d'enfeigner  ceux  cy,  le  plus  intelligiblement  qu'il  m'a  efté  poflîble: 
m'alfeurant  que  ceux  qui  les  feront ,  y  procédant  de  la  façon  que  i'ay  enfeigné ,  fe- 
ront facilement  tous  les  autres,  monftrez  dedans  les  figures  :  &  autres  que  Voit 
pourra  facilement  faire  de  fon  inuention, 
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CHAPITRE     X  L  I  I  I. 


Comme  on  doit  ferrer  les  portes  de  deuant  les  logis  ,&  autres  lieux-  -• 

'A  Y  monftrécy-deuant  la  façon  de  forger,  limer  &:  faire  fer- 
rures, &  rouets  de  diuerfes  forces ,  &  à  diuers  vfages  :  Mais 
comme  la  ferrure  de  quelque  porte,,  cabinec ,  coffre  ,  ou  autre 
vailTeauque  ce  foie,  iuppofe  vne  bonne  ferrure,  pour  auoir 
quelque  alïeurée  fermeture ,  i'ay  iugé  à  propos  de  mettre  îcy 
tà  façon  de  diuerfes  fortes  de  ferreures  :  commençant  par  les 
plus  grandes ,  lefqueîles  quiconque  fçaura  faire ,  viendra  faci- 
lement à  la  cognoiflance  des  autres. 

Si  vous  voulez  ferrer  vne  porte  de  deuant  ,  pour  l'entrée 
d'vn  logis  :  la  première  chofe  qui  fe  doit  fçauoir,  c'eft  le  cofté  où  fe  doit  attacher  la 
porte:  &  la  grandeur ,  &;  efpaiffeur  d 'îcclle ,  arfinde  faire  la  ferrure  à  la  main  qu'il 
faut ,  &  quelle  ferrure  on  defire  y  mettre,  affin  de  la  forger,  &  limer  comme  il  faut. 

S'il  y  a  vn  guichet  dans  icelle  porte, comme  l'on  met  prefque  à  toutes  les  portes 
de  deiiac,  &:  que  cefoient  portes  cocheres,ou autres  chofes  femblableSjquel'on  fait 
ordinairement  aux  grands  logis,  qui  fe  font  de  deux  pièces ,  pour  s'ouurir  des  deux 
coftez  de  l'entrée  du  logis ,  elles  font  quelques  fois  de  6.  7.  8.  9.  10.  Il  ou  douze 
pieds  de  large,  ou  dauantage, tellement  que  l'on  eft  contraint  de  faire  lefditcs  por- 
tes brifées  par  le  milieu  :  ce  qui  eft  requis  de  (çauoir ,  pour  bien  faire  la  ferrure. 

Il  y  a  d'autres  portes  fur  l'entrée  des  logis ,  qui  ne  font  que  de  3.  4.  y.  ou  fix  pieds 
de  large  &  de  tix  pieds  de  hauteur,qui  ne  s'ouurent  que  d  vn  cofté.  A  îcelles  portes 
il  faut  faire  vne  ferrure,  d'autre  façon  qu'a  celles  qui  s'ouurent  des  deux  codez. 

11  y  a  aufti  des  portes  de  failes ,  efcalliers ,  cabinets,  eftudes,  de  diuerfes  façons, 
où  il  eft  coufiours  neceiîaire  de  fçauoir  le  cofté  que  l'on  veut  qu'elles  omirent. 

Pour  parler  donc  des  grandes  portes  cocheres  ,  elles  fe  peuuent  ferrer  de  plu- 
fieurs  &  diuerfes  façons.  Premièrement  on  y  peut  mettre  deux,ou  trois  bandes  de 
fer,  nommées  pantures  en  quelques  lieux.  Ce  font  des  barres  de  fer  plat,  qu'il  faut 
percer  ro.ut  au  long,  pour  les  attacher  contre  la  porte,  auec  des  doux  nuez  ou 
bien  auec  vn  crampon,  qui  palle  par  deftus  le  collet  de  la  bande  >  lequel  cram- 
pon pâlie  au  trauers  de  la  porte  ,  &  eft  riué  par  l'autre  cofté  fur  le  bois.  Le  bout  de 
ladite  bande  fe  replye  en  rond ,  de  la  greucur  du  mamelon  du  gond ,  qui  eft  le  bout 
qui  fort  dehors  la  pierre,  ou  bois,  où  il  eft  polé  :  lequel  bout  du  gond,  entre  dedans 
le  reply  de  ladite  bande  ,  qui  fera  foudé  11  on  veut ,  &:  arrondy  en  façon  que  le  gond 
tourne  ayfément  dedans. 

Autres  y  font  des  bandes  Flamandes  pour  porter  lefditcs  portes.  Ces  bandes 
font  faites  de  deux  barres  de  fer ,  foudees  l'vnc  contre  1  autre ,  &  replyées  en  rond, 
comme  la  precedente,pour  faire  pafler,  &.  tourner  le  gond.  Apres  qu'elles  font  fou- 
dée  s  ,  on  les  ouure  &c  feparc  l'vne  de  l'autre,  autant  que  la  porte  a  d  efpailleur. 
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puis  on  les  recourbe,Ie  plus  quarremet  que  l'on  peut,  pour  les  faire  ioindre,  Se  fer- 
rêr  des  deux  coftez  de  la  porte  :  Sur  ces  bandes  on  fait  quelque  fueillagé ,  ou  autre 
ôuurage  pour  l'ornement  de  la  porte,  principâllement  du  cofté  de  dehors  rcefte  fa- 
çon de  bandes  vaut  mieux  que  les  communes,  parce  qu'elles  prennent  dés  deux 
coftez  delà  porte.  On  y  en  met  trois  pour  l'ordinaire  ,  on  y  met  quelques-fois  2. 
de  ces  bandes  flamandes,  ou  d'autres  droicles,  auec  vn  piuot  au  bas  qui  prend  fouz 
la  porte,  qui  vaut  encores  mieux  ,  pourueu  qu'il  foit  bien  fait,  Se  mis  comme  il  faut. 
Ce  qui  feferaayfémensluy  pozantle  bout ,  àdroi&e  ligne  dans  le  milieu  du  ma- 
melon de  la  bande  de  fer ,  ou  tourne  le  gond.  Pour  ce  faire  prenez  vne  ficelle ,  ou 
^cordeau  que  vous  ferez  palier  droidpar  dans  le  milieu  des  mamelons  defdidtes 
bandes  ,  conduifantle  cordeau  iufçues  au  bout  du  piuot  ,  en  façon  que  la  poin- 
te qui  entre  dans  la  couette  ,  ou  grenouille  de  fer  que  l'on  metdeflbuz,  s'enli- 
gne  iuftement  au  milieu  du  mamelon  de  la  bande.  Si  vous  manquez  à  le  pozerà 
plomb, auec  lefdicles  bandes,  la  porte  venat  à  tourner,  fera  vn  quart  de  cercle,  auffi 
grand  comme  il  s'en  faudra  que  le  bout  ioit  à  plomb ,  Se  en  droiéte  ligne  au  milieu 
du  mamelon  du  gond .  On  ferre  auffi  cefdi&es  portes,  auec  des  fiches>  ainfi  apellées 
à  caufe  qu'elles  s'entaillent  dans  le  bois,  commençant  à  les  y  entailler  fur  le  quarté 
de  dedans, du  cofté  du  gond  d'icelles  fiches,  qui  doiuent  eftre  de  4.  y.  ou  6.  poulces 
de  large,&  de  6  ou  7  poulces  de  long,  Se  forgez  à  pans  par  deflus  le  mamelon.  Il  eft 
neceflaire  que  la  porte  foit  efpaiffe ,  Se  de  bonaftemblage:  on  y  pourra  auffi.  mettre 
vn  piuot  par  le  defïbuz  comme  fay  enfeigné.  Outte  on  y  met  de  petites  barres  de 
fer  de  z.  ou  s- pieds  de  long,&i  de  j.ou  6. lignes  en  quarré,lefquelles  barres  ferôt  per- 
cées en  6.  ou  7.  endroits,  pour  les  attacher,  auec  des  doux  à  tefte  perdue,  que  les 
trous  foient  plus  larges, Se  ouuerts  par  dehors,que  par  le  dedans, en  façon  que  toute 
la  tefte  du  clou  entre  dedas  la  bâde ,  laquelle  doit  eftre  plyée  en  efquierre  ,ou  autre 
gure  comme  feront  les  bouts ,  Se  angles  des  portes  ,  cefte  bande  fera  entaillée  de 
fon  efpahTeur  dans  les  angle>  de  ladi&e  porte  par  les  bouts  Se  pat  les  coftez  ,  pour 
tenir  tous  les  aftemblages  des  bouts  :  Cefte  façon  defquierres  vallent  mieux ,  que 
d'eftre  pofées,  Se  entaillées  Amplement  fur  la  porte ,  comme  l'on  fait  aux  croylées. 
A  ces  portes  on  met  d'ordinaire  de  greffes  ferrures  fortes,  comme  pefles  dormans 
à  vn,  ou  deux  tours  auec  des  gâchettes  par  deffouz  les  pefles, ou  bien  des  ferrures ,  à 
tour  Se  demy,clinhes,  ou  ferrures  à  deux,  ou  3.  pefles,  félon  que  le  lieu  le  requiert, 
ces  ferrures  doiuét  eftre  fortes, &  accachées  auec  cloux,à  vis, Se  eferoues  par  delfus. 
Si  on  attachela  porte  contre  de  la  pierre  de  taille,  faut  choilir  vne  pierre  qui  foie 
aflfez  grande,  Se  folide,  pour  pozer  le  gond  ,  lequel  fe  doit  mettre  dans  vn  trou  qui 
fera  fait  fuyuantl'efpaifleur  de  la  porte  ,  Se  de  la  bande  ou  d'auantage ,  Se  ferez  le 
trou  dudit  gond  le  plus  quarré  ,  berlong  fera  le  meilleur  ,  Se  vn  peu  plus  large  au 
fond  qu'à  l'entrée  ,  afïin  qnele  gond  n'eiipuiflefortir  ,  après  qu  il  feraplaftré,  ou 
plombé,corome  iedirayau  Chapitre  fuiuant. 

On  met  quelques  fois  à  ces  portes  ,  de  grandes  barres  de  bois  ,  qu'on  appelle 
fléaux  en  quelques  endroi&s,  qui  fe  tournent  fur  vne  cheuille  de  fer,  parle  milieu, 
qui  feruent  pour  les  tenir  fermées,  auec  vne  ferrure  quarrée  ,  Se  vn  verrouil,  ou 
bien  auec  vnmoraillon  par  le  bout  ;  quelques  vns  y  mettent  des  barres  de  fer  par  le 
derriere,que  l'on  nomme  pied  de  biche,  ou  arc  bouttât,  qui  tient  fermée  l'vne  des 
moy  tiez  d'icelle  porte  que  l'on  ferme  auffi  auec  vne  petite  ferrure  quarrée,  ou  bo- 
celle.  Autres  y  mettent  vn  verrouil  par  le  dedans,qui  paflfe  par  dêflus  ladi&e  barre, 
qui  eft  plyé  en  efquierre  par  le  bout ,  lequel  bout  eft  entaillé  de  fon  efpailfeur  dans 
le  cofté  de  la  porte,  laquelle  eftant  fermée  auec  l'autre  cofté  de  la  mefme  porte ,  le 
verrouil  ne  peut  s'ouurir  ,&  par  confequent ,  il  tient  la  barre  fermée ,  Se  empefche 
quelle  ne  puifle  fe  haufler  3  Se  parle  moyen  de  la  grande  ferrure  peut  fermer  auec 
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la  clef  ,  les  deux  coftez  de  ladi&e  porte. 

Que  fi  vous  ne  voulez  ,  y  mettre  des  barres  qui  eft  encoresle  plus  commode, 
vous  le  pourrezfaire  en  mettant  au  cofté  de  la  porte  ,  où  il  n'y  à  point  de  ferrure 
deuxverrouils,  l'vn  au  haut,  de  l'autre  au  bas  ,  Si  vous  voyez  qu'ils  puifTent  fer- 
mer, mettant  par  deftous  lefdits  verroiiils  de  petits  reftbrts  pour  les  empefcherde 
tomber  :  lors  qu'ils  font  ouuerts  ,  ou  fermez ,  tenant  ces  verrouils  affez  longs ,  pour 
les  pouuoir  facillément  ouurir,  de  fermer ,  mettant  à  ceux  du  haut  des  queues  affez 
longues, pour  y  pouuoir  atteindre  auec  la  main,  pour  l'ouurir  de  fermer,  ou  bien  le 
nuer  fur  vn  pallaftre  comme  vne  ferrure ,  de  mettre  par  dellauz  le  pelle  i  vn  reliorc 
oui  le  fermera  en  pouflant  la  moytié  de  la  porte,  comme  feroitvne  ferrure  à  ref- 
fort,  lequel  pelle  où  verroiiil  fera  pozè  au  haut  de  la  porte ,  la  telle  en  haut ,  qui  fe 
fermera  dans  la  pierre  de  la  voulte,ou  chapeau  de  la  porte,  de  fera  ouuert  auec  vne 
petite  corde ,  qui  fera  attachée  à  vn  eftoquiau ,  ou  coquille  nuée  fur  ledit  pelle ,  de 
pafferaau  trauers  du  pallaftre  ,  comme  à  vne  ferrure.; 

Et  pour  empefeher  d'ouurir  ces  verroiiils,  vous  mettrez  par  le  deffouz  d'autres 
verroiiils  courbez,  comme  fay  dit ,  cydeffns,  qui  pafferont  iuftement  par  contre 
le  bout. 

Vous  les  pourrez  encores  fermer ,  de  faire  en  façon  que  la  clef  les  fermera  auec 
l'autre  cofté  de  la  porte,  en  y  mettant  de  petites  pièces  de  fer,  en  façon  de  verroiiils 
quarrez  qui  feront  cloiiées,&:  arreftées  ferme  dans  le  cofté  de  la  porte, où  eft  la  fer- 
rure ,  de  que  le  bout  paffe  iuftement  parle  delTouz ,  les  bouts  des  autres  verrouils, 
qui  feront  au  haut  au  bas  de  l'autre  cofté  d'icelle  porte:  lors  qu'ils  feront  fer- 
mées ,1e  cofté  ,  où  eft  la  ferrure  venant  à  le  fermer,  lefdi&es  pièces  eftant  clouées 
deltus ,  partant  iuftement  par  delTouzles  verroiiils,  les  tiendront  fermées ,  en  façon 
qu'ils  ne  pourront  eftre  ouuerts',  fans  ouurir  le  cofté,  oùeft  lalerrure.  letrouue 
cefte  façon  la  plus  commode,  facile,  de  à  moings  de  couftz  ,  fans  auoir  affaire  d  au- 
cune barre  de  fer,  n'y  de  bois. 

S'iJ  y  à  vn  guichet  dansladi&e  porte  :  il  fe  doit  ferrer  auec  couplets ,  ou  fiches  à 
doubles  neiids,ou  charnières  faictes  félon  la  pefanteur,&  force  du  bois.  On  y  met 
pour  l'ordinaire  des  clous  riuez  fur  les  barres ,  de  queues  d'arondes ,  auec  des  con- 
treriuets,  ou  faufes  pièces  de  fer  par  le  derrière  de  la  porte.  Ces  clous, &  autres  que 
l'on  met  fur  cefdi6t.es  portes ,  fe  font  de  plufieurs,&  diuerfes  façons.  Premieremcc 
quarrez  ,&:  à  l'ouzange  qui  font  entaillez  dans  le  bois,  dei'efpaiflcur  delà  tefte: 
Autres  les  font  en  pointe  de  Diamans,  tefte  de  potiron,  tefte  ronde  canelée;  autres 
tefte  ronde  auec.des  Rozes,  de  fueilles  de  relief  par  deftous ,  teftes  quarrées  décou- 
pées, en  façon  de  fleurs  de  Lys  ,  &plufieurs  autres  façons  que  l'on  y  faict  ,  pour 
lornement  des  portes, par  deffouz  ces  clous,on  y  met  des  rozettes,  rondes,  de  rele- 
uées  fimplemét  par  deffouz  les  fueilles,  auec  vn  poinçon  rond  par  le  bout,  pour  les 
emboutir,  On  met  quelques-fois, deux,ou  trois  de  cesrozertes,  les  vnesfur  les  au- 
tres.   On  y  met  pareillement  d'autres  façons  de  rozettes  doubles ,  de  fiinples  qui 
font  vuidées  auec  la  lime,  qui  ont    4. y.  ou  fix  fueilles ,  grauèes,  de  refendues  auec 
le  burin  coulanr,ou  fizelet,&:  releuees,auec  le  poinçôpar  le  deftouz  iur  du  plomb, 
autres  en  font  de  découpées,  de  releuees  comme  ie  diray  au  Chapitre  des  targettes. 
Tous  ces  clous ,  &:  rozettes  fe  doiuent  eftameren  poifle  ,  comme  ie  diray  cy  après, 
ou  bien  les  polirez  auec  la  lime  douce  auec  de  l'huille  :  mais  la  polhfleure  ne  peut 
gueres  durer  quelle  ne  s'enrouillc  àcaufe  de  l'eau ,  de  humidité  qui  gafle  inconti- 
nent le  fer, lors  quelle  tombe  deffus. 

S'il  arriuc  qu'il  n'y  ayt  de  bonnes  pierres  au  portai,  où  l'on  ne  puiffe  poferles 
gonds  pour  porter  la  porte,  vous  y  pourrez  mettre  vn  piuot  par  le  bas,  qui  entre  vn 
poulce  dans  fa  couette  de  fer,  &  mettre  vn  autre  piuot  parle  haut  ,  qui  entrera 
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dans  vne  coette  de  fer  qui  fera  plâtrée  dans  la  voulte  de  la  porte ,  ou  arreftée  dans 
vne  poutre  que  l'on  y  met  quelques- fois ,  laquelle  coëtte  fera  adiuftée ,  en  façon 
que  l'on  ne  puiffe  hauflcr,  Se  faire  fortir  la  porte, Se  piuot,du  pas  de  la  couette,  au- 
trement on  ouuriroit  la  porte  facilement,  afKn  que  vous  y  prenniez  garde. 
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CHAPITRE  XLIV. 

Pour  ferrer  petites  portes  pour  l'entrée  des  logk  éf  autres  lieux. 

N  met  pour  l'ordinaire  aux  petir.es  portes  qui  font  à  l'entrée  des  logis 
des  bandes  qui  trauerfent  la*  porte  ,  fi  elle  eft  enrazèe  par  dedans ,  ou 
des  bandes  flamandes  ,  félon  la  pefanteur  delà  porte  ,  auec  verrouils 
ronds, ou  plats,  qui  tiennent  auec  aneaux  fur  la  porte,  ou  bien  les  riuer 
fur  lefdiétes  bandes  qui  ferôt  attachées  comme  fay  dit.  Si  la  porte  n'eft 
enrazee  ,  Se  quelle  foit  auec  (impies  paneaux^  on  y  mettra  des  paumelles  quarrées, 
ou  de  bout,  portant  leur  efquierre,  qui  tiendront  l'afTemblage  de  la  porte. 

On  y  mettra  de  bonnes  ferrures ,  corne  pelles  dormans,  auec  locquets  à  poufïïr, 
ou  clinches ,  pour  s'ouunr  auec  vne  petfte  clef,  comme  i'ay  dit ,  où  bien  y  faire  vn 
locquet  à  vielle  que  l'on  met  par  le  dehors  ,  le  pallaftre.  lequel  eft  vuidé ,  Se  poly  de 
telle  façon  que  l'on  veut ,  où  l'on  fait  vne  petite  clef  de  la  longueur  d'vn  poulce  de 
tige  qui  fait  vn  demy  tour,  pour  leuer  vn  folliot  qui  fait  leuer  le  battant  qui  eft  par 
le  derrière  de  la  porte ,  ce  folliot  eft  tourné  en  efquierre ,  auec  vn  petit  bouton  au 
bout  qui  trauericia  porte  ,  Se  par  l'autre  bout,  on  fait  vn  trou  rond  pour  paifer  Pè- 
ftoquiau  qui  eft  riué  dans  le  pallaftre.  le  croy  que  nos  Antiens  ont  nommé  cefte 
ferrure  locquet  à  vielle ,  à  caufe  du  folliot  qui  eft  fait  prefque  comme  la  maniuelks 
d'vne  vielle. 

Aucuns  y  mettent  des  1  ocquets  qu'on  appelle  cordelières.  le  croy  que  l'inuen- 
tion  en  a  efté  trouuec,  par  des  Religieux  de  l'ordre  de  S.  François ,  ou  bien  à  caufe 
qu'ils  s'en  feruent  le  plusfouuentà  fermer  les  portes  de  leurs  Conuens,  ces  loc- 
quets n'ont  pour  toutes  gardes,qu'vn  râteau  fait  en  selle  façon  que  l'on  veut  :  Les 
clefs,  ou  locquets  font  tous  plas  que  l'on  hauffe  pour  leuer  vn  bouton  qui  tient  au 
battant,  lequel  fe  ferme  par  derrière  la  porte  dans  vn  mantonnet. 

Pour  la  ferrure  des  portes  de  Salles,  Antichambres,  Cuifines,  Se  autres,on  y  mec 
pour  l'ordinaire  des  lerrures  à  tour.  Se  demy  ,  ou  pelles  dormans,  auec  vn  locquet 
à  poulïîer  qui  fe  leue  auec  vne  coquille,glan,bonton,oliue,  confole,ou  autre  chofe 
femblable,ou  autres  fortes  de  ferrures, felo  Pvfage  du  pays,  Se  capacité  de  ceux  qui 
les  font,ou  font  faire.  Ges  portes  doiuent  eftrc  ferrées  auec  paumelles  quarrées, 
dont  i'ay  parle  cydeffuSjOU  autre  façon  :  lors  que  les  portes  font  d'aflfemblages,  Se 
enrafees  par  derrière ,  ou  embouties  par  les  bouts  comme  vne  table ,  on  y  met  des 
bandes  au  crauers,dans  lefquelles  faudra  faire  des  trous  au  droit  du  milieu  de  cha- 
que paneau,&:  monftant  de  la  porte,&releuer  tout  le  long  par  le  milieu  vn  peu  lef- 
di&es  bande*  par  le  delfonz ,  afKn  quelles  fe  loygnenc,  Se  ferrent  lur  le  bois. 
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CHAPITRE  XLV. 


Pour  ferrer  portes  qui  s  omirent  &  ferment  des  deux  coftez*. 

T  c'eft  pour  vn  Cabinet  d'eftude,de  quelqu'vn  qui  par  curiofité  defirc 
que  la  porte  s'ouure  des  deux.coftez,rvn  après  1  autre;ou  l'entrée  (bit 
de  pierre ,  ou  en  façon  qu'il  y  faille  mettre  des  gonds ,  vous  y  mettrez 
des  couplets  doubles,  qui  paiferot  des  deux  codez  de  la  porte,recour- 
bez  &  repliez  de  l'efpaifieur  d'icelle.  Tellemet  qui  les  faut  tenir  en  les 
forgeât  auffi  15g  que  la  largeur  de  la  porte, &  y  adiufter  d'auâtage  2,. fois  l'efpailfeur 
d'icelle}&  y  faire  vne  charnière  à  vn  bout,  ou  fera  adiufté  vncouplet ,  qui  fcraatta- 
ché  parle  dcuant  de  la  porte,  tte.  à  l'autre  bout ,  y  faire  vn  mamelon  ,  ou  recourbeu- 
re  ronde  pour  pafier  le.gond,pour  l'attacher  d  vn  cofté ,  &  faire  tout  de  mefme  des 
deux  coftez ,  au  haut ,  &:aubas  :  tellement  qu'il  y  faut  quatre  couplets  doubles, 
deux  au  haut,  &:  deux  au  bas,auec  quatre  gonds, qui  ferontqu'icelle  porte  fe  pour- 
ra ouurir  facilement  des  deux  coftez,  &:  fera  fermée  auec  vne  ferrure  ,  ou  l'entrée 
fera ,  au  milieu  de  la  porte  ,  laquelle  ferrure  lera  fai&e  auec  deux  pelles  à  pignon , 
qui  trauerferont  la  porte, qui  fermera, &:  ouurira  des  deux  coftez  à  la  fois  ,  en  tour- 
nant la  clef  1  ou  i.tours,ou  la  fermer  auec  autres  lerrures  de  portes  que  i'ay  moftré. 


CHAPITRE  XLVI. 

Tour  faire  fermer  les  portes  d'elles  me/mes. 

I  vous  voulez  qwe  vos  portes  fe  ferment  d'elles  mcfmes  ,  celafe  peut 
faire  en  plufieurs,&  diuerfes  façons, comme  auec  vn  fac  plain  de  fable, 
ficelles,  ou  cordes  qui  vont  au  long  des  portes ,  torfes  auec  v  n  bois  par 
le  milieu  qui  repoufle  la  porte.  Autres  auec  vn  piuot,  ou  varlet  coudé, 
qui  fe  met  par  le  bas  de  la  porte  :  Autres  y  mettent  des  bandes  qui  font 
forgées,  &  tournées  par  le  bout  du  mamelon  ,  en  queue  d'aronde  ,  en  forme  de 
volute  qui  patfe  par  dellus  le  gond  ,  lequel  gond  eft  chanfraint  pour  refpouflcr 
la  porte.  Autres  y  mettent  vn  reflort  double  qui  bande  contre  la  fueillcure  de  la 
porte ,  lors  quelle  s'ouure.  D'autres  y  mettent  vû  reflort  à  boudin,qui  eft  enferme 
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dansvn  petit  tambour,  ou  il  y  à  vne  queue,  auec  yne  petite  poulie  au  bout,  qui 
reppulTe  la  porte. 

La  plus  alfeurée  eft  de  faire  vn  des  gonds,  à  vis,  aucc  t  «ois^ou  quatre  fîllets^uec 
fon  efcroiie  comme  la  vis  d'vnepref?e  d'Imprimerie.  La  porte  venant  à  s'ouurir 
tourne  fur  ladi&e  vis,qui  la  raid  refermer  fans  ïamais  y  manquer:  ces  deux  derniè- 
res façons  font  les  plus  afseurées. 

CHAPITRE  XLVII. 

Pour  cogiîQÏMrei  &  faire  mire  le  plaftre  ,  ou  gyp  ,  pour  pLiftrer 
gonds  j  ou  autre  cho/e. 

jtës^fffà  E  bon  plaftre  fe  cognoift  lors  qu'on  le  void  cîer  ,  Se  îuyfanc 
f*C^t/!r  comme  du  talc  ,  après  qu'il  eft  rompu  ,  fans  qu'il  y  aye  par  Je 


mM  dedans  des  vaines ,  comme  fable  blanc,  ou  farine  :  le  plus  pe- 
zant,  cler  ,  &  luyfant  eft  le  meilleur. 

Pour  le  faire  cuire  ,  faut  le  caifer  par  petits  morceaux  gros 
comme  des  œufs  de  poule  ,  que  vous  mettrez  dans  le  feu,  ou 
dans  le  four,  Se  les  ferez  chaufer,  iufques  à  ce  qu'il  n'y  ayt  plus 
de  cruditez ,  ou  vaines  claires  au  milieu  defdits  morceaux,  Se 
qu'ils  foient  blancs ,  Se  trauerfez  tout  au  trauers ,  fe  prenant  garde  de  les  faire  rou- 
gir au  feu. 

Apres  que  le  plaftre  eft  cuit ,  &:  froid  :  il  faut  le  piller,  Se  pafter  par  vn  gros  tamis. 
Se  le  détremper  tout  incontinent  qu'il  eft  broyé  ,  ou  battu  :  car  sril  s'euente  par  7. 
ou  8  -iours.  11  n'en  fera  pas  il  bon,  s'il  n'eft  tenu  enfermé  en  lieu ,  ou  il  ne  puiife 
prendre  1  air 

Lors  qu  il  lera  detrépé  auec  e,au  clere  &vn  peu  tiède  vaudra  mieux,vous  le  detré- 
perez  efpais  corne  mouftarde  ,  Selc  mettrez  proprement  dans  les  trous  de  la  pierre, 
i'cmpliitauc  comme  à  la  moytié  ,  l'ayant  mouillé  premièrement  que  d'y  mettre  le 
plaftre.  En  après  vous  mouillerez  auiïi  le  gond ,  ou  autre  pièce  que  mettrez  prom- 
ptement  dans  le  trou,  auec  ledit  plaftre;  puis  vous  prendrez  des  morceaux  de  bric- 
que  ,  tuille ,  ardoife  ,  ou  pierre  que  vous  poufterez  dans  le  trou  ,  auec  vn  pouftoiier 
de  fer  ,en  façon  que  le  plaftre  femelle  auec  la  bneque,  puis  vous  remettrez  enco- 
res  du  plaftre,  Se  de  la  bricque ,  ou  autre  pierre  ;  tant  que  le  trou  foit  tout  plain ,  Se 
ferez  en  façon  que  les  gonds ,  ou  autres  pièces  foient  droi&es ,  Se  fermes  dans  les 
trous,  faifant  aintià  toutes-fortes  d'ouurages  que  l'on  plaftrera,&:  le  plus  prompte- 
menc  qu  il  fera  poifible  :  autrement  le  plaftre  fera  pluftoft  endurcy  que  vous  n'au- 
rez rais ,  Se  pofé  la  bricque  dans  les  trous  :  faut  faire  les  trous  plus  larges ,  au  fond 
qu'à  l'entrée,  &  bien  quarrées. 

11  y  en  à  après  qu'ils  onc  prefque  empîy  le  trou  de  plaftre ,  Se  mis  la  pièce  de  fer 
qu'ils  veulent  plaftrer  dedans  le  trou.  Ils  ont  des  coins  de  bois  bienaffuftez,  Se  cer- 
ues  par  vn  bout>puis  metrët  vn  d'iceux  coings, le  gros  bout  le  premier  dans  le  trou, 
l'y  pouffant  iufques  au  fond.  En  après  ils  mettent  d'autres  coings ,  le  petit  bouc 
qui  eft  aftufté  le  premier, Se  ferrenc  par  ce  moyen  la  pièce  tant  qu'ils  veulent. Ceux 
qui  voudront  leur  feruir  de  bois  auec  le  plaftre,doiuet  faire  en  cefte  façon,  mettac 
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toufiours  le  gros  bout  du  premier  coing  le  premier  :  maisie  n'aprouue  point  que 
le  bois  foit  bon  pour  metere  auec  le  plaftre,  par  eeque  le  bois  fe  pourrit  ,  de  fait 
que  les  pièces  qui  en  font  arreftèes ,  font  fubjettesàfortir  de  la  pierre  ,  prennez  y 
garde.  « 

Si. vous  voulez  plomber  gonds,  ou  autres  pieces3détrempez  de  la  terre  franche  en 
confiftance  de  plaftre, comme  pour  brazer ,  &:  en  mettrez  tout  à  lcntourde  l'en- 
trée du  trou  i  laiuaht  par  deitus  vn  peu  d'efpacc  ,  pour  y  ietter  le  plomb  après  qu'il 
fera  fondu,  tant  que  le  trou  (oit  tout  plain  :  faut  faire  le  trou  plus  large  au  fond 
qu'axé  ri  crée  bien  quarré,  &:  (ec  ,  autrement  la  pierre  s  eclateroit .  ou  cracheroit 
ie  nlcmb  en  hazard  de  vous  blelTer. 

CHAPITRE    XL  VIII. 

Pour  ferrer  les  Cabinets  de  beis^our  mettre  dans  les  Salles  ou  Chambres. 

A  Serrure  eftant  faicte  de  la  longueur,  &:  du  cofte  qu'il  faut,  vous 
verrez  G  vous  pourrez  ferrer  les  quadres ,  ouarmoyres  auec  fiches 
comme  l'on  fait  d'ordinaire,  ce  qui  fe  fera  ayfément,  pourueu  que 
les  quadres  ne  foiët  point  par  trop  haut,&  trop  près  du  pilIaftre,où 
il  y  à  quelques-fois  des  colomncs  baluftres.ou  autres  ornemens  en 
fallie,  tellement  que  I  on  eft  contrainct  de  les  ferrer  auec  despi- 
uots  qui  font  adiuftez,  &:  entaillez  dans  le  quadre  ,  &  retenus  auec 
des  vis ,  ou  iceux  piuots  faits  en  efquierre  ,  ôc  entaillez  dans  le  mittan  des  angles 
defdits  quadres,  qui  eft  la  meilleure  façon  pour  ferrer  les  piuots, qu'il  faut  entailler 
de  leur  efpailTeur,  dans  les  angles  dudit  quadre  après  qu'ils  auront  efté  plyez:&: 
ferez  en  façon  que  la  pointe  du  piuot  foitauffieiloygnée  du  pilaftre  comme  les 
moulleureSjOu  autres  ornement  qui  feront  fur  les  quadres  auront/  de  faillie.  Apres 
que  lefdits  piuots  feront  entaillez  îuftement  au  long  j  &:  au  bouts1  d'iceux  quadres, 
vous  ofterez  lefdits  piuots  de  leur  place,  lespofans  iuftement  danslafueiileure,  $c 
place  du  quadre  ,  &  auec  vn  marteau  vous  fr  aperez  deiTus  au  droict  du  bout  du  pi- 
uot qui  marquera,  ou  il  faut  faire  fon  trou  dans  le  bois, eu  bien  en  prendrez  la  me- 
fure  auec  vn  compas  ,  puis  les  ferrerez  iuftement.  Nottez  qu'il  eft  neceiTaire  de 
tremper  le  bout  defdits  piuots ,  afEn  qu'on  ne  les  puiiTe  couper:  ienc  veux  point 
dire  auec  quoy,les  bons  ouuriers  qui  en  ferrent  fouuent  m'entendront  bien.  A  ces 
cabinets  on  y  met.pour  l'ordinaire,  de  petites  ferrures  à  tour  ,  &demy,  ou  à  deux 
pelles  polis,  auec  des  fecrets ,  &  bonnes  gardes  aux  ferrures. 

CHAPI- 
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CHAPITRE    X  L  I  X. 

Pour  ferrer  coffres. 

I  vous  voulez  ferrer  fîmples  coffres,  ou  boettes  ,  on  y  met  pour 
l'ordinaire  des  ferrures  quarrées  qui  fe  mettent  par  le  dehors, 
PtPS^j  comme  l'on  fait  aux  bahus,  &;  autres  chofes  femblables.  Les  fer- 
S  i&B  rures  **e  metcenc  Par  Ie  dedans,fe  font  houcettes,pefles  en  bore 
qui  font  les  moindres  qui  fe  mettent  aux  (impies  coffres-.Celles  ou 
il  y  à  plus  d'aifeurance,que  i  on  doit  mettre  aux  coffres  forts, & au- 
,  très  chofes  femblables,  font  ferrures  à  t.  $ .  4.  y.  6.y.  8.  9. 10  11.  ou 
douze  fermetures  que  i'ay  monftré  cy  deuant  par  figures  ,  &:  le  moyen  de  les  faire, 
toutes  lefquelles  ferrures  depuis  qu'elles  pafîent  trois  fermetures  font  extraordi- 
naires, &  difficiles  à  faire,  par  ce  quM  y  faut  mettre  doubles  gâchettes,  pelles  à  pi- 
gnons, pelles  brizez ,  ou  pelles  à  S.  comme  vous  pourrez  voir  dans  les  figures  ,  qui 
ne  fe  pratiquent  que  peu  fouuent  ,  par  faute  que  ceux  qui  en  ont  affaire,  n'en 
ont  la  cognoiifance ,  &;  quelques-fois  les  ouuricrs  faute  de  ne  prendre  peineàre- 
cherchercequidefpenddeceft  Art. 

A  ces  coffres  on  met  quelques- fois  des  tournoueres  que  l'on  met  par  le 
derrière  du  coffre,&  riuées  par  le  dedans  auec  le  lacet  qui  à  deux  pointes.  La  tour- 
nouere  eft.  vne  autre  pièce  de  fer  pointu  par  vn  bout  ,  qui  entre  iuftement  dans  le 
milieu  du  couuercle  du  coffre  par  le  derrière.  L'autre  bout  de  la  tournouere  eft 
percé  pour  paffer  ledit  lacet ,  auec  vn  petit  talion  qui  fait  arreft  :  lors  que  l'on  veut 
ouurir  le  couuercle  du  coffre ,  plus  que  fon  quarré. 

Cefte  façan  eft  ancienne,  &  très- bonne  n'eftoit  que  le  couuercle  du  coffre  ne 
tombe  pas  iuftement ,  comme  auec  des  bandes  lardées ,  qui  font  bandes  de  fer ,  ad- 
iuftées  à  fimple,  ou  double  charnie,  comme  coupplets ,  ou  fiches  françoiles,  quelles 
bandes  l'on  fait  paffer,&  larder  au  trauers  du  derrière  d'iceluy  coffre, &:  recourbée* 
par  dedans,  Si  retenu  auec  du  clou:  l'autre  bout  de  ladite  bande  palfe  par  delfous 
le  couuercle  du  coffre  ,  attaché,  &c  riué  par  dedans  auec  doux  riuez,  qui  ont 
la  teftequarrée,  ou  en  louzange,  pollie,  &  entaillée  par  delfus  le  couuercle  du 
coffre.  Gefte  façon  cft  tres-bonne,  pourueu  que  les  doux  foient  bien  riuez,  &  que 
la  riueure  de  la  charnière  foit  bien  nuée  en  demy  rond ,  en  façon  qu'on  ne  la  puilfe 
defriuer ,  lors  qu'elle  eft  attachée  au  conuercle  du  coffre  :  autrement  elles  ne  valent 
rie» ,  affin  que  l'on  s'en  prenne  garde. 

Il  eft  neceflaire  de  ferrer  les  coffres  forts,auec  ces  bandes  lardées,  pour  faire 
entrer  les  auberons  qui  font  riuez  fur  les  bandes,  iuftement  dedans  leurs  auberon- 
nieres,  qui  font  dedans  le  bord  de  la  ferrure:&  auffi  que  ces  bandes  lardées  tiennent 
&;empefchent  qu'on  ne  pui-lfe  fendre  &  rompre  le  coffre,  pourueu  qu'il  foit  gar- 
ny  de  bonnes  efquierres,  entaillées  de  leur  efpailfeur  dedans  les  angles  dudit  cof- 
fre :  faut  aufti  vn  recouurement  au  couuercle3en  façon  qu'on  ne  puiîfe  palfer  aucun 
outil  entre  le  couuercle  &:  le  bord  de  la  ferrure, 
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CHAPITRE  L. 

Tour  faire  boucles ,  hcunoucrs ,  tiro'ùers ,  platines ,  &  efcu/Jons  ,pour  mettre  aux  portes-, 
ejr  cabinets ,  rejpondant  aux  figures  fuy  liantes ,  marquées  44.  4S-  46.  &  4j. 

E  S  boucles  reprefentées  dans  la  qnarante-quatnefme  figure ,  mon- 
firent  comm'*  il  en  faut  faire  pour  des  grandes  ,  &  petites  portes  :&c 
pour  des  cabînets)contoiiers,&  layettes, qui  fcr5t  faites  félon  la  gran- 
deur des  portes ,  auec  pareil  ornement  que  monftrent  les  figures, fi  on 
veut  :  on  en  pourra  faire  d'autre  façon  félon  le  mérite  du  ^u  où  elles 
doiucnt  cflre  mifes. 

LA  quarante-cinquiefme  figure,  monftre  comme  il  faut  faire  les  EfcufTons 
pour  mettre  aux  clinches  dont  i'ay  perlé  cy  deuant ,  elle  pourroit  feruir  à  met- 
tre deffous  des  heurtoiiers ,  peurucu  que  l'on  n'y  face  point  d'encrées  pour  les  clefs. 

LEs  deux  platines  reprefenrées  en  la  quarante-  fixiefme  figure,  peuuent  feruir 
à  faire  des  locquets  à  pouffier,  ou  à  mettre  à  des  pelles  dormans ,  auec  vn 
locquet  que  l'on  met  dans  lepallaftre.  Elles  peuuent  auffî  feruir  à  faire  des  efeuf- 
fons  pour  des  clinches  dont  i'ay  parlé  cydeuanc,  ôca.  mettre  fous  les  heurtoiiers 
reprefentez  dans  la  figure  fuyuance. 

EN  la  quarante-feptiefme  figure ,  eft  demonftré  des  heurtoiiers  pour  mettre 
aux  grandes  portes ,  pour  les  entrées  des  logis  :  auec  deux  petits  £ iroiie.rs ,  auec 
leurs  rozettes,  pour  mettre  à  des  cabinets ,  layertes,  $c  contoiiers  :  lelquelles  pièces 
fe  doiuent  faire  de  relief,  comme  on  peut  voir  dans  les  figures. 

LEs  deux  rozettes  cy  deffous  ,  peuuent  feruir  à  mettre  fous  les  boucles  ,  ou, 
tiroùers  demonflrées  dans  les  figures  fuyuantes  :  elles  peuuent  âuffi  feruir  à 
mettre  fous  les  cloux  que  l'on  met  aux  portes ,  &z  au  milieu  des  erftyfees.  On  en 
pourra  faire  de  diuerfes  façons ,  feion  le  mente  du  lieu  où  on  les  defire  mettre. 
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CHAPITRE  LI. 

Peur  faire  targettes  y  refpondant  à  la  48.  figure, 

E  bois  des  feneftres  &  croifées,  fe  fait  de  diuerfes  faconss 
c'elt  pourquoy  il  y  faut  diuerfes  ferrures.  On  eft  contrain£fc 
en  qu  elques  endroits  de  les  ferrer  auec  nches,  qu'il  faut  pofer 
fur  le  quarré:  oubien  les  ferrer  auec  des  coupplets  qui  portene 
leur  paumelle ,  qui  eft  recourbée  en  efquierre  3  fur  lefquelles 
on  vuide  quelquesfois  desfueillages,  chiffres ,  ou  autre  orne- 
ment: on  met  parle  deflous  quelque  couleur  de  peinture» 
ou  autre  chofe  ,  qui  donne  de  l'efclat  dauantage  àl'ouurage: 
comme  il  faut  faire  à  tous  ouurages  vuidezàiour.  De  l'autre 
cofté  de  la  paumelle ,  il  y  faut  vne  charnière ,  où  eft  adiufté  le  coupplet ,  qui  eft  pa- 
reillement vuidé  auec  tel  ornement  que  l'on  veut,  qui  trauerfe  le  vanteau  delà 
croifée.  Ces  paumelles ,  &  coupplets  font  pollis ,  ou  eftamez  en  poifle ,  comme  ie 
diray  cy-  après.  On  fait  cefte  façon  de  ferrure ,  lors  que  les  croifées ,  ou  feneftres 
font  enrazées ,  &  que  les  guichets  affleurent  les  fufts  à  verre ,  par  le  dedans. 

On  met  à  ces  croifées  des  targettes  vuidées ,  Se  entaillées  de  leur  efpaiffeiu* 
dedans  le  bois  :  quelques  vns  mettent  les  varreuils  des  targettes  par  défions  la  pla- 
tine, retenus  auec  vne  petite  couuerture,  ou  deux  cramponnets ,  auffi  entaillez 
dedans  le  bois.  Nos  Anciens  les  failoient  de  cefte  façon  ,  que  quelques  vns  de  nos 
modernes  pratiquent  encores ,  lors  que  le  bois  des  croifées  eft  fait  comme  i'ay  dit> 
Si  les  croifées  font  auec  vn  recouurement  par  le  dedans ,  on  les  ferre  en  quel- 
ques lieux  auec  flchesà  gonds  •  fiches  à  piton ,  de  deux  ou  trois  façons,  fiches  à  fim- 
ple  charnière  ,  fiches  à  double  ,  ou  double-double  charnières ,  qu'on  appelle  fiches 
Françoifes  :  toutes  lefquelles  fiches  font  bonnes ,  pourueu  qu'elles  foient  bien  fon- 
dées ,  adiuftées ,  &  riuéesauecriueures  qui  foient  bien  rondes  ,&c  iuftes  dedans  les 
nœuds ,  limées ,  defgauchies ,  &:  bien  ferrées  dedans  le  bois. 

On  met  à  cefdites  croifées  des  targettes ,  de  plufieurs  de  diuerfes  façons ,  où  l'on 
met  quelques  fois  les  chiffres ,  ou  armoiries  de  ceux  qui  les  font  faire  :  ou  y  mettre 
autres  targettes  de  relief ,  decouppées  fur  du  plomb  ,  tout  au  trauers  :  autres  tar- 
gettes de  relief,  où  le  fond ,  ou  champ  eft  feulement  enfoncé ,  fans  eftre  couppé. 

Pout  faire  ces  targettes  de  relief,  il  faut  premièrement  auoirvn  deffein  ,fait 
fur  du  papier ,  ou  parchemin  ,  de  la  targette ,  ou  autre  chofe  que  vous  voudrez  rele- 
uer,  que  vous  picquerezauec  vne  efguille  pour  en  faire  vn  ponfif.  Ce  qu'eftanr, 
fait,  vous  prendrez  vne  pièce  de  fer  doux  SC  rr/alleable^e  l'efpaiffeur  de  trois  quarts 
de  ligne ,  ou  enuiron ,  3c  vn  peu  plus  grande  que  le  deffein  ,  que  vous  mettrez  fur 
vne  pièce  de  plomb ,  méfié  auec  vn  peu  d'eftain ,  pour  le  rendre  vn  peu  plus  ferme. 
Apres  vous  mouillerez  vn  peu  voftre  platine  de  fer,  3c  poferez  voftre  ponfif  3c 
deffein  deffus ,  &  prendrez  vn  peu  de  croye  blanche  battue  en  pouldre,  mife  dans 
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vn  petit  fac ,  auec  lequel  vous  frapperez  vn  peu  fur  le  ponflf ,  qui  marquera  voftre 
defïein  fur  la  pièce  de  fer,  qui  fera  retenue  fur  le  plomb  auec  cinq,  ou  fix  petits  cro- 
chets ,  qui  entreront  dans  vne  pièce  de  bois  de  bout ,  en  façon  que  la  pièce  de  fer 
ne  puiffe  fe  mouuoir  en  frappant  demis,  pour  la  releuer.  En  après  yous  aurez  vn 
cizelet ,  fait  en  demy  rond  par  le  deuant ,  auec  lequel  vous  marquerez ,  ou  couppe- 
rez  tout  au  trauers  voftre  pièce  de  fer,  traçant  à  petits  coups  de  marteau  tous 
les  endroits  marquez  auec  le  ponfîf,  de  croye  blanche  :  puis  après  vous  enfoncerez 
tous  les  fonds,  ou  champ  ,  de  refendrez  toutes  les  figures ,  fueillages ,  de  autres  cho- 
fes  marquées  fur  la  platine  de  defïein  :  puis  après  l'eftamer ,  de  efmailler ,  comme  ie 
diray  cy-apres. 

On  fait  auffi  des  targettes  d  eftain ,  que  l'on  iette  en  moulle  fait  de  plaftre ,  de 
ciment,  ou  pour  le  mieux,  dans  vn  moulle  fait  de  plomb. 

Pour  faire  les  moulles  de  plaftre ,  &  de  plomb ,  pour  faire  targettes , 
ejr  autres  pièces ,  â' eftain. 

VOus  ferez  premièrement  vn  modelle  de  fer,  de  la  targette,  ou  autre  pièce 
que  voudrez  îetter  en  moulle,  d'vne  ligne  d'efpaiffeur,  ou  enuiron,  félon 
refpaiffeur  que  l'on  voudra  donner  à  la  targette  :  lequel  modelle  fera  vuidé ,  polly, 
graué  en  relief,  ou  en  plat ,  de  telle  figure  que  vous  voudrez  faire  la  targette ,  mef- 
mes  y  faire  les  trous  pour  les  cramponnets ,  &:  eftoquiau  pour  le  battant ,  de  refïbrts 
s'il  y  en  faut,  pour  repoufler  le  battant,  que  l'on  ouure  auec  vne  ficelle,  ou  autre 
chofe  :  vous  y  ferez  aulfi  les  trc».  s,  pour  les  nuer  fur  vne  platine  de  fer  pour  les 
attacher  au  bois.  Toutes  lefquelles  vuidanges,graueures,  de  trous  ,  feront  faits  plus 
ouuerts  par  le  dehors,  que  par  le  dedans,  afïinquelcs  pièces  fe  puiflentayftmenc 
leuer,  de  defpoùiller  de  deffus  le  moulle.  Apres  que  le  modelle  fera  fait ,  vous  iet- 
terez  voftre  plaftre  cuit,  comme  i'ay  enfeigné ,  de  meflé  auec  vn  peu  de  brique ,  que 
vous  détremperez  auec  eau  claire,  mettant  vn  carton  à  l'entour,  pour  arrefter  le 
plaftre ,  qui  fera  détrempé  clair  comme  mouftarde  ,  ou  dauantage  :  puis  vous  huil- 
lerez  voftre  modelle  auec  huille  d'ohues,  ou  le  mouillerez  auec  eau  de  fauon  :  après 
vous  ietterez  voftre  plaftre  ainfi  détrempé,  fur  ledit  modelle,  de  l'efpaiffeur  d'vn 
pouice,&:  tout  à  l'entour ,  que  vous  bifferez  fecher  à  demy,  puis  vous  l'enleuerez, 
de  y  ferez  de  petites  entailles  en  deux,  ou  trois  endroits  ,  pour  feruirde  repaires, 
oumammclles,ducoftédelafigure,auecvn  ie£t, le  drefferez  de  tous  les  coftez, 
Se  en  ofterez  le  modelle,  le  faifantfortir  doucement,  de  peur  de  rompre  quelque 
pièce  du  moulle  :  Par  après  vous  remettrez  le  modelle  dedans  le  moulle,  de  l'huil- 
lerez  par  deffus ,  pour  y  îetter  deftus  du  plaftre,  de  pareille  grandeur  Se  efpailfeur 
du  premier  cofté ,  de  le  laifferez  fecher  à  demy  ;  lors  vous  le  drefTerez  tout  à  l'entour: 
Puis  vous  ouurirez  le  moulle  auec  le  taillant  d'vn  coufteau,  de  le  laifferez  fecher. 
I'euffe  deferit  entièrement  la  façon  de  faire  des  moulles  de  plaftre  ,  pour  faire  figu- 
res ,  de  autres  chofes ,  dont  plufieurs  fe  feruent  :  mais  cela  ne  concernant  point  l'arc 
de  Serrurier,  &ces  moulles  eftant  de  fort  peu  de  durée ,  s'ils  ne  font  bien  faits ,  de 
conduits  doucement ,  ie  m'en  tairay. 

Tour  faire  moulles  de  plomb. 

SI  vous  voulez  faire  moulles  de  plomb  pour  faire  lcfdites  targettes,  de  autres 
menus  ouurages ,  il  faut  coufiours  faire  vn  modelle  de  fer ,  ou  laton,comme  i'ay 
enfeigné  :  puis  v  ous  le  noircirez  auec  fumée  de  chandelle  de  routine ,  ou  autre ,  de 
le  mettrez  fur  vne  pierre  droite,  &(eche,  puis  vous  l'entourerez  tout  à  l'entour 
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auec  du  carton,  ou  autre  chofe,&:  ietterez  du  plomb  demis ,  de  refpaifleur  dehuicl 
ou  neuf  lignes ,  en  pefant  fur  ledit  modelle  auec  quelque  fer  pointu  ,  pour  empef- 
cher  qu'il  ne  s'enleue,&  qu'il  n'aille  du  plomb  par  defious  le  modelle:  eftanc  ainfi 
ietté ,  &:  froid ,  vous  le  dreflerez  de  tous  les  coftez ,  &:  adiufterez  deffus  vne  pierre, 
ou  tuffeau,qui  puilfe  endurer  le  feu  fur  ledit  moulle,par  le  cofté  du  dedans, aupara- 
uant  que  d'en  ofter  le  modelle,  quelle  pierre  fera  faite  de  la  grandeur  du  moulle, 
que  vous  marquerez  l'yn  fur  l'autre,  auec  de  petites  marques  pour  les  remettre 
iuftement  en  leur  place ,  lors  que  l'on  iettera  les  pièces  dedans ,  ôz  y  faire  vne  ou- 
uerture  par  vn  bout,  pour ietter  1  eftain  dedans.  Apres  que  le  moulle  fera  fait,  Se 
ladite  pierre  adiuftée  delfus ,  vous  prendrez  de  la  chandelle  de  rouzine ,  ou  autre, 
auec  laquelle  vous  enfumerez  le  moulle,  en  façon  qu'il  foit  noircy  par  tous  les 
endroits  par  le  dedans:  autrement  l'eftain  le  fouderoit,  &:  attachcroit  contre  le 
moulle  en  iettant  les  pièces  dedans.  Lors  que  le  moulle  fera  bien  noircy  ,  &c  enfu- 
mé, vous  le  ferez  vn  peu  chauffer,  &  ietterez  l'eftain  fondu  dedans,  qui  viendra 
graué ,  &  vuidé  comme  le  modelle ,  fur  lequel  le  moulle  aura  efté  fait. 

Apres  que  vos  pièces  auront  efté  îettées  vous  lesdrelferezaueclecoufteau,  s'il 
y  a  quelques  petites  barbes,  &  les  polluez  doucement  auec  vn  brunilToûer.  Ce 
qu'eftant  fait ,  vous  ferez  des  platines  de  fer  battues  aflez  terue ,  que  couppereZ  de 
la  grandeur  de  vos  targettes,  y  marquant  les  trous  pour  les  riuer  fur  la  platine,  & 
pour  les  attacher  fur  le  beis,  éc  les  trous  des  cramponnets,  eftoquiaux ,  &:  refforts. 
En  après  vous  aurez  vne  pièce  de  drap ,  ou  autre  chofe  s  de  quelle  coulleur  que 
bon  vous  femblera,  qui  fera  de  la  grandeur  delà  targette,  que  vous  mettrez  entre 
la  platine  &  la  targette  :  puis  vous  les  riuerez  l'vne  fur  l'autre  aucc  les  cramponnets,, 
eftoquiau  j  &  reffort ,  &  auec  deux  petits  riuets  par  les  bouts ,  &;  fera  fait. 

Il  fe  fait  de  plufieurs  fortes  de  targettes,  comme  vous  pourrez  voir  dans  leè 
figures  fuyuantes,  lefquelles  pourront  feruir  en  diuerfes  façons ,  parce  qu'elles  font 
my-parties,  à  fin  qu'on  s'en  férue  de  quel  bout  que  l'on  voudra,  ou  des  deux  enfem- 
ble  fi  on  veut.  l'en  eulfe  reprefenté  où  il  y  euft  eu  dauantage  de  befongne ,  n'euft 
efté  la  grande  longueur  du  temps  qu'il  faudroit  à  les  faire.  Celles-cy  fontfacilles 
à  faire  ,&  auec  peu  dé  temps:  elles  font  faites  particulièrement  pour  les  faire  de 
relief,  &  decouppées  fur  le  plomb,  comme  i  ay  enfeigné on  les  pourra  vuider ,  Se 
pollir  auec  la  lime,  fi  on  veut  :  on  y  pourra  adioufter  ou  diminuer,  félon  l'indu  ftric 
des  ouuriers,  &  le  mérite  du  lieu  où  elles  doiuent  feruir ,  mefmes  y  faire  les  chiftresj 
ou  armoiries  de  ceux  qui  les  feront  faire. 


CHAPITRE  LIL 

Pour  ejtamtr  en  poi/le ,  targettes ,  &  autres  pièces, 

I  vous  voulez eftamer en  poifle,  targettes,  ou  autres  pièces, qui  ne 
loient  de  relief,  vous  les  limerez  de  blanchirez  auec  la  lime,  en  façon 
qu'il  n'y  demeure  point  de  taches  noires:  puis  après  vous  leshuillerez 
tout  aufli  toft  qu'elles  feront  blanchies,oubien  vous  les  mettrez  chauf- 
fer furie  feu,  fait  de  charbon  de  bois,  fi  chaudes  que  la  rouzine  puifle 
ayfement  fe  fondre  delTus ,  fe  donnant  garde  qu'elles  ne  chauffent  par  trop ,  par  ce 
que  £  elles  prennent  couleur  fur  le  feu ,  on  ne  fçauroit  les  eftamer  iufques  à  ce 

R 


îo5  Ouuerture  de  l'Art 

qu'elles  foient  reblanchics.  Lors  qu'elles  feront  chaudes  vous  les  prendrez  au#c 
des  tenailles ,  Sz  vous  paflerez  de  la  rouzine  qui  foit  bien  claire ,  &  nctce,  fans  eftre 
fablonneufe ,  par  deffus  lefdites  targertes  tant  qu'elles  foient  couuertes  par  tous 
les  endroits ,  qui  empefehera  que  la  rouille  ne  pourra  les  gafter,  &  les  conferuera 
plus  long-temps  que  1  hui  11c. 

Lors  que  vous  voudrez  les  eftamer, faut  auoir  vingt-cinq  ou  trente  liures  d'eftain 
fin,  fans  eftre  meflé  de  plomb ,  que  vous  mettrez  dans  vn  vaille  au  de  fer ,  foit  chau- 
deron,  cuillère ,  ou  poiUe  faite  exprès,  que  l'on  fait  d'vne  grande  pièce  de  fer ,  bat- 
tue de  telle  efpaiffeur,  grandeur,  Sl  figure  que  Ton  veut:  à  laquelle  poifle  vous  met- 
trez des  pieds  pour  la  fupporter  fur  le  feu  :  puis  vous  la  mettrez  chaufTer  fur  le 
feu  fait  de  charbon  de  bois.  I/eftain  eftant  fondu  vous  mettrez  les  targettes 
dedans ,  iufques  à  ce  qu'elles  prennent  vue  belle  couleur  îaune:  les  oftant  de  de- 
dans pour  voir  la  couleur ,  Se  fi  l'eftain  prend  par  tous  les  endroits ,  fans  y  auoir  au- 
cune tache  s  s'il  y  en  a  vous  paflerez  de  rechef  la  rouzine  par  deffus ,  iniques  à  ce 
qu'elles  foient  eftamées  comme  il  faut.  Si  elles  ne  prennent  vne  belle  couleur  dans 
l'eftain,  vous  pafferez  vne  plume  par  deflus,  pour  les  nettoyer,  Se  en  ofter  l'eftain, ou 
efeume  en  lorrant  de  la  poifle;  citant  bien  nettoyées  vous  les  mettrez  lur  le  feu,iuf- 
ques  à  ce  qu'elles  prennent  vne  belle  couleur.  C'en;  le  feul  remède  que  i'aye  peu 
trouuer  pnur  leur  donner  bonne  couleur,  lors  que  l'eftain  n'eft  pas  bon. 

Si  ce  font  des  targettes,  ou  autres  pièces  de  relief ,  que  l'onnepcuft  blanchir 
auec  la  lime  ,  après  qu  elles  font  releuées ,  Se  embouties ,  vous  les  mettrez  tremper 
cinq, ou  fix  heures  dans  du  vin-aigre ,  ou  lye  de  vin  :  enapres  vous  les  ferez  boinllir 
dedans,  puis  vous  les  elcui  erez ,  Se  nettoyerez  auec  du  fable, iufqucs  à  ce  que  toutes 
les  taches  en  foient  oftées.  Puis  vous  leselluyerez,&  ferez  fecher  promptement  fur 
le  feu,  autrement  la  rouille  s'y  accueilleroit:  enapres  vous  les  huillerez,  curouzi- 
nerez ,  Se  eftamerez  comme  i'ay  dit. 

Vous  pourrez  encores  eftamer  autrement ,  après  que  la  befongne  eft  blanchie 
auec  la  lime  ,  ou  vin-aigre ,  vous  la  tremperez  dans  de  l'eau  claire ,  puis  vous  la  met- 
trez dans  de  la  rouzine  battue  en  pouldre ,  en  façon  que  la  befongne  foit  toute  cou- 
uerte  d'icclle  pouldre.-  puis  vous  metrrez  lefdites  pièces  promptement  dans  l'eftain, 
qui  doit  eftre  fondu  fur  le  feu  :  Se  faire  ainfi  à  toutes  les  pièces  l'vne  après  l'autre,  ne 
les  moiiillant  qu'à  mefure  qu'on  les  eftame.  L'eftain  prend  promptement  fur  le  fer 
de  cefte  façon,  il  ne  faut  pas  qu'il  yaytpar  trop  d'eau  fur  vos  pièces,  îHuffit  qu'elles 
foient  mouillées  fimplement ,  pour  faire  prendre  la  rouzine  par  tous  les  endroits  de 
la  pièce. 


CHAPITRE  LUI. 

Pour  fàre  émail  ,pour émailler  targettes  ,  &  autjces  onurages  de  relief. 

:Renez  vne  once  de  poix  rouzine,  vn  quart  d'once  de  fandaras,& 
I  vn  quart  d'once  de  maftic  en  carme  ,  que  pulueriferez  chacun  à  fa  part: 
ipuis  les  ferez  fondre  dans  vn  creufet,ou  autre  vaiffeau  de  terre  Le  tout 
«Jeftant  fondu ,  vous  y  mettrez  telle  couleur  que  bon  vous  lemblera.  Si 
vous  voulez  auoir  beau  bleu, prenez  émail  fin, pour  le  rouge,du  vermillon, ou  laque.- 
pour  l'orangé,  mme  de  plomb  :  pour  le  verd,verdde  gris  : &ainfi  des  autres  cou- 
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leurs  mifes  en  pouldre ,  lefquelles  vous  ferez  fondre ,  &:  méfierez  auec  voftre  rou- 
zine,  fandaras ,  &:  maftic  :  puis  voué  je$  laifferéZ  vn  peu  refroidir  >  en  confiftance  de 
pafte ,  &  d'icelle  vous  en  ferez  de  petits  baftons ,  auec  lefquels  vous  émailîerez  vos 
targettes ,  Se  autres  pièces ,  après  qu'elles  feront  eftamées  comme  i'ay  die.  Vous 
nettoyerez,  &  raclerez  auec  quelque  outil ,  le  lieu  où  vous  voudrez  mettre  l'email, 
puis  après  vous  les  mettrez  chauffer  fur  vn  peu  de  feu  ,  tant  que  ybftrc  émail  puirTe 
fondre  enle  paffant  par  deffus ,  le  luy  mettant  doucement  fur  tous  les  endroits ,  &c 
de  telles  couleurs  que  Vous  voudrez,  l'vne  après  l'autre  :  fe  prenant  garde  qu'ils  ne 
fe  méfient  tes  vns  auec  les  autres  :  puis  vous  le  laifferez,  refroidir ,  Se  fera  fâit. 

Celte  façon  d'émail  eft  très- belle ,  de  longue  durée^  ^fâicç  auçcpeu  de  fraiz, 
&  de  temps. 
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CHAPITRE  LIV. 

Pour  frire  Grilles  entrelacées  four  mettre  au  deuant-  des  croifces ,  ou  fenejlres 
des  logis  j  redondant  aux  figures  49.  &  50. 

A  quarancé-neniiefme  figure, monftre  vne  Grille  entrelacée, 
ainfi  appellée ,  à  caufe  que  tous  les  montans  marquez  A.  &  les 
trauers  marquez  3.  font  percez:  dans  laquelle  grille  y  a  vu 
quarré  où  il  y  a  vn  Nom  de  Iesvs  >  qui  fera  foudé  dans  le  mon- 
tant A.&  dans  le  trauers  B  Icellc  grille  fera  faietc  de  fer  doux 
&  rrïalieableàchaud,  &  à  froid ,  &  que  tous  les  moncans  , 
trauers  foienttous  d'vne  grolTeur,  &  mis  le  plus  droit,  èc  quar- 
ré que  l'on  pourra  :  puis  après  il  faut  y  marquer  tous  les,  trous, 
droit  fur  le  quarré.  Ce  qu'eftant  fait  il  faut  les  percer  aued 
"vn  cizeau  d'acier ,  quarré  tout  au  long,  &."platy  par  le  deuant  fur  le  quarré,  pour 
le  faire  en  caillant  par  le  bouc  comme  vn  cizeau  commun ,  fors  que  le  taillant 
fera.au  droit  des  quarrez ,  auec  lequel  vouj  fendrez  la  barre  vn  peu  plus  long  que  la 
diagonalle  du  trou  quarré ,  affin  que  le  cizeau ,  ou  mandrin  puiiTe  facilement  entrer 
dans  le  trou,  fans  Je  corrdmpre  :  ce  qui  fc  fera  ayfément  en  refoulant  vn  peu  la  barré 
après  qu'elle  fera  ainû  fendue  Par  après  vous  prendrez  vne  perçouere  qui  foit  d"vn, 
ou  deuxpoulces  d'efpaiiTeur.leplus  vaut  lemieux,&:  qu'elle  foit  de  5.  ou  6.  poulces 
de  haut:  fur  laquelle  perçouere  vous  ferez  vne  coche  des  deux  collez,  en  façon 
d'vn  fuage,  droit  par  le  milieu,  en  forte  qu'on  y  puiiTe  metere  defliis  les  barres, 
ayanc  le  quarré  droit  en  bas,  qui  fera  que  lefdics  quarrez  ne  le  gafteront  point,  Se  les 
trous  feront  percez  droit,  èc  quarré  pardelfus  les  angles  defdices  barres:  puis  y 
palTerez  le  mandrin  à  la  groiïeur  des  barres, en  forte  qu'elles  puilTent  entrer  lufte- 
ment  dans  les  trous ,  les  fertilTanc  tout  à  l'encour  dudit  mandrin  auec  vn  petit 
marteau. 

Il  faut  percer  les  montans  descoftez  de  la  grille,  $c  les  trauers  des  boucs  toutaiS 
long,  pour  fermer  ladite  grille ,  ainfi qu'on  void  dans  la  figure. 


A  cinquantiefme  figure  monftre  vne  autre  grille ,  auec  cinq  quarrez 
garnis  de  fleurons.  Elle  fedoic  faire  &:  percer  comme  i'ay  enfeigné, 
fers  qu'il  fauc  bnfer  les  montans  A.  B.  pour  la  monter.  On  la  pourra 
faire  de  fer  rond,  ou  quarré  pour  élire  plus  beau,  &  aufii  plus  difficile. 
On  en  pourra  faire  de  diuerfes  faços,  entrelacées  &  coudées  en  cœur, 
enlouzange,  en  quarré;ayanc  les  pointes  ou  angles  en  bas  :  mais  ie  trouue  celles-cy 
de  bon  feruice,  &  des  plus  faciles  à  faire,  encoresles  ouunersy  feronc  allez  e-m- 
pefchez  s'ils  ne  fonc  bien  expérimentez,  &  s'ils  ne perceikiuftemenc  léserons  de 
pareille-  diftance,  &:  droit  fur  les  qtaarrez.  On  coude  les  bouts  des  montans  3  ê£ 
trauers, après  que  les  grilles  font  toutes  montées,  pour  fermer  la  grille. 


112 


Ouuerture  de  fÂrt 


CHAPITRE    L  I  V. 

Tour  f. \ire  Enfcignes  à  mettre  au  dcuant  des  \ogis  ,  redondant 
arx  figures  //.  &  S2. 

^^^^^^^f'  E$  figures  fuyuantes,  ferucnt  peur  porter  les  Enfeignes,  ou 
ï©®0;  tableaux  4'  ,ie  l'on  met*  pour  marque  au  deuanr  des  logis.  Tou- 
tes  ces  enft  ignés  ie  doiuent  faire  de  fer  doux  Se  malléable  à 
||  chaud ,  Se  à  froid ,  à  fin  de  pouuoir  dreffer ,  Se  tourner  les  pie- 
pp|  ces  qu  il  y  faut  :  foient  fleurons,  fueilîâges ,  volutes ,  &  autres 
*  £îj  pièces.,  comme  on  peut  voir  dans  les  figures,  ou  d  autres  que 
T|â  l'on  pourra  faite  de  fon  inuention  ,  y  adiouftant  fi  bon  vous 
fcmblc  ,par  ce  que  celles  cy  font  des  pluscommunes,  S:  plus 
faciles  à  faire  qu'il  m'a  efté  poflible  cb  âefleigner. 

Auant  que  commencer  à  les  forger ,  faut  premièrement  en  faire  vu  deflein ,  qui 
fera  fait  félon  la  grandeur  ,  &  proportion  du  tableau  qu'on  y  deiir®  mettre  :  Se  faire 
ledit  deflein  de  pareille  grandeur ,  Se  mefure  que  i'enfeigne  que  l'on  veut'faire,  à  fin 
que  fur  iceluy  deflein  on  puifle  forger,  dre-fler,  Se  tourner  les  pices  necefîaires  :  Se 
faire  en  forte  queles  principalles  pièces  qui  doiuent  porterplus'de-poix,  foicntles 
plus  fortes,  Se  principalement  les  endroits  où  feront  foudees  les  petites  pièces, 
d'autant  que  le  fer  Te;  diminue,  &  a&nbUft  en  le  chauffant.  S'il  faut  fouder  pla- 
ceurs pièces  enfembîc,  Se  en  mefme  endroit  :  on  les  pourra  îouderl'vne  après  l'au- 
tre ,  ou  les  faire  tenir  auec  vnlien ,  ou  riuet ,  puis  les  fouder  légèrement  fi  on  veut. 

Apros  que  voftre  pièce  fera  toute  foudée ,  Se  aflemblce ,  vous  la  tournerez  fur  le 
deflein, qui  fera  fait  auprès  delà  forge,  afin  détourner  les  pièces  eftaiw  chaudes 
deflus.  Ce  qu'eftant  fait ,  faut  les  peindre  Se  dorer  à  huille ,  félon  la  volonté  de 
ceux  qui  les  font ,  ou  font  faire. 
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LU.      F  I  G  V  R  E.  Enfejgnes. 
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CHAPITRE  LV. 

Pour  faire  ferrures  de  Puits ,  redondant  aux  fj.  &  $4.  figures* 

ES  quatre  figures fuyuantes ,  monftrent  des  pilliersdc  fers 
auec  chapiteaux ,  fueillages ,  &  autres  pièces  neceflaireSjpoùr 
feruir  d'ornement ,  de  pour  porter  des  mouffles^  &:  poulliès 
que  l'on  fait  pour  tirer  l'eau  des  puits.  Toutes  lefquelles  piè- 
ces fe  doiuent  faire  de  fer  doux ,  &  de  force  fufïifante  pour 
eftre  fermes  ,  &  folides.  Ces  colomnes  ,  ou  pilhers  feront 
plombez  fur  le  bord ,  ou  accoudoùer  des  puits.  On  les  pourra 
faire  auec  deux ,  trois,  quatre,  cinq,  fix,  fept,  ou  hui£t  pilliers, 
ou  plus,  félon  la  grandeur  des  puits.  L'on  en  pourra  faire  de  plufieurs&:  diuerfes 
façons ,  outre  ces  figures  que  i'ay  icy  reprefencées,  pour  eftrè  des  plus  faciles, &  bel- 
les, pourle  peu  de  befongne  qu'il  y  a.  On  en  pourra  faire  auec  vneconfolle,  ou  à 
vn,ou  deux  pilliers,lors  que  le  puits  cft  proche  de  quelque  muraille,ou  pan  de  bois, 
danslefquels  on  pounoit  mettre  lefdites  confolles  ,  ou  autre  tel  ornement  que 
l'on  voudra. 
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LUI.  FIGVRE. 

Ferrures  de  Faits. 
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CHAPITRE  LVI. 

Adne-î'JJ-ment  pour  ceux  qui  fomt  des  fléaux  de  balances. 

O  m  M  e  en  tout  ce  trai&é  ie  me  fuis  propofé  de  foulagcr 
en  tout  mon  pofïible  le  Serrurier ,  feruant  au  public  ,  Se 
à  1" v cîii lc  d'vn  chacun  en  particulier  :  aufli  ay-je  voulu(cn 
fuitte  des  ferrures ,  Se  autres  dmerfes  pièces  couchées  cy 
deuant)  ioindre  quelques  machines  defpcndantes  de  no- 
ftre  art ,  la  cognoiilance  dcfquclles  ne  fera  moins  (  à  inon 
aduis)  belle  Se  agréable,  que  l'vfagevtile,  Se  profitable 
à  ceux  qui  s'en  feruiront.  En  premier  lieu  donc  ,  ic  parle- 
ray  des  fléaux  de  balances  Ceux  lefquels  en  feront,  ou 
feront  faire,  doiuent  bien  prendre  garde  fur  tout ,  que 
p^^a^^smm  ^ramar^>  le  (fi  eu  foit  mis  iuftementau  milieu  du  fléau»  &tenu  le 
plus  rond  qu'il  fera  poflible ,  lequel  doit  entrer  dans  les  trous  de  la  porte,  qui  doi- 
uent eftre  au  Ai  faits  bien  ronds  pour  y  faire  entrer  l'elfieu  iuftement,  lequel  fera 
trempé  ,&  pareillement  les  trous  de  la  porte,  le  plus  dur  que  l'on  pourra,  à  fin 
qu'ils  ne  puiiTent  s'vfer  l'vn  1  autre. 

Les  fléaux  les  plus  longs  font  les  meilleurs ,  pourueu  qu'ils  foient  iuftement  per- 
cez au  milieu ,  le  plus  près  du  delîous  que  Ton  pourra ,  autrement  il  s'y  trouuera  vn 
grand  deffaut ,  &abus  incogneuà  la  plus  grande  partie  de  ceux  qui  ont  des  balan- 
ces, c'eft  pourquoy  prenez  y  diligemment  garde,  le  ne  veux  dire  la  tromperie  qui 
s'y  trouue ,  de  peur  de  l'apprendre  à  quelques  vns  qui  en  vferoient  mal. 
•  Ceux  qui  feront  des  plumées ,  ou  roumaynes ,  doiuent  faire  aufli  les  eflieux ,  Se 
portes  les  plus  rondes  Se  menues  que  faire  fe  pourra ,  Se  le  plus  loin  du  centre ,  ou 
crochet  qui  porte  le  poix,  autrement  il  s'y  trouuera  de  l'abus. 


CHAPITRE  LVII. 

Inucntïon  à' -vne  chaire  .far  laquelle,  on  peut  aauancer ,  reculer ,  ejr  fi  tourner  de  tom 
collez ,  par  'vnjîmple  &  fiul  mouuement  ^rcjpondant  a  la  js-  fgure. 

Este  Chaire  doit  élire  faite  de  bois  de  noyer ,  ou  autre 
bois  fort,&  tous  les  affeniblages  forts,  &  iuftement  faits, 
à  fin  qu'elle  puille  refifter  aux  eftortsen  la  pouffant  >  èc 
tournant  de  tous  collez,  pour  la  conduitte  de  celuy  qui 
s'en  fert.  Elle  fera  faite  de  hauteur  &:  largeur  conuenàbles 
laquelle  ie  ne  puis  dire  ;  car  cela  defpend  de  la  fantaifiê 
Se  commodité  de  ceux  qui  s'en  voudront  leruir.  Toutesfois 
celles  que  l'ay  fait  faire  eftoient  de  vingt  poulces  de  hàu^ 
teur ,  depuis  le  marche-pied  mfques  au  fiege  ,  &  autant  de 
largeur.  Il  y  doit  auoiiriix  pillaftres  ,  quarre  defquels  fe 
voyent  dans  la  figure,  &  deux  autres  qu'il  faut  mettre  fous  le  marche- pied  qui  doit 
eftre  au  deuant  de  la  chaire  ,  dans  lefquels  feront  aftemblez  deux  entre-toifes ,  qui 
trauerferont  îufques  aux  deux  pillaftres  du  df  rriçre ,  où  lefdites  entre- toiles  feront 
aflemblécs  par  l'autre  bout,lefquelles  porteront  les  pilaftres  du  deuant,qui  fuppor- 
teront  le  fiege,  &c  les  accoudoiiers  par  le  devant -Et  par  fousces  pillaftres  vous  met- 
trez quatre  poullies  de  fer ,  ou  de  cuiure  tournées  enrond, &l  en  oftèrez  lés  quarres, 
àfin  qu'elles  puiftent  mieux  tourner  de  tous  lesçoftez. Ces  poullies  ferôc  mifes  dans 
vne  fourchette  de  fer ,  coudée  de  deux  poulets  &  demy,  laquelle  doit  auoir  le  bout 
du  haut  arrondy  ,  de  j.  ou  6  poulces  de  longueur  ,  pour  mettre  dans  vn  canon  de 
pareille  groffeur  &  hauteur ,  où  ladite  fourchette  tournera  fur  vn  arreft,ou  emballe 
qui  fera  le  plus  près  de  la  poulhe  &  coude  que  l'on  pourra.  Cefte  fourchette  fera  ri- 
uéc  auec  vne  contre  nueure  par  deftus  le  canon  ,  au  bas  duquel  fera  loudi.  ou  riué 
vne  petite  platine  de  fer  ,  qui  fera  percée  pour  l'attacher  par  deftoi'S  les  pillaftres. 
Apres  que  vous  aurez  adiufté  les  canons,&  fourchettes,  vous  ferez  en  forte  que  les 
poullies  foient  mifes  deniueau  par  deffous  la  chaire ,  à  fin  qu'elles  fe  tournent  de 
mefme  hauteur  Si  on  veut  on  peut  mettre  dans  les  accoudoiiers  d'icelie  chaire  de" 
petites  barres  de  fer,aflez  fortes  pour  pouuoir  mettre  defltjs  Quelque  petxte-  tablet- 
te pour  feruir  à  eferire ,  ou  à  mettre  quelqu'autre  chofe  ,  foit  pour  boire  ,  ou  pour 
mander.  Vous  en  voulant  feruir  vous  tirerez  lefdites  barres  de  fer  des  accoudoiiers 
de  kchaire,&  poferez  la  tablette  deftus  :  puis  vous  en  eftant  feruy  ,  vous  la  pourrez 
remettre  en  fa  place ,  &:  les  repoufler  dans  lefdits  accoudoiiers ,  lans  qu'ils  parroif- 
fent,  fors  feulement  par  le  bout  de  deuât ,  qui  fera  vn  peu  à  crochet  par  le  haut  pour 
arrefter  la  tablette, &  pareillement  coudées  par  l'autre  bout  à  fin  qu'elles  ne  fortent 
du  tout  en  les  tirant.  Lequel  crochet, &  barres  (erôt  entaillez  dans  les  accoudoiiers., 
qui  feronr  de  deux  pièces  chacun  ,  &  collées  Tvne  fur  l'autre  :  par  ce  moyen  icelles 
barres  pourront  aller  &:  venir  ayfément  pat  dedans  les  accoudoiiers  fans  pouuoir 
fortir.  Et  aux  deux  coftezdes  deux  pieds  de  deuant  qui  fupportéi  les  accoudoiiers^ 
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vous  y  mettrez  deux  verroùils  de  fer  pointus,  &:  acerez  par  le  bout  d'embas,  auec  vn 
reflort  par  le  defl'ous  :  lors  crue  vous  aurez  mené  voftre  chaire  où  vous  voudrez,  vous 
abbaifterezleldits  verroùils,  &:  les  ferez  entrer  vn  peu  dans  le  paué  de  la  chambre, 
par  ce  moyen  la  chaire  fera  fans  pouuoir  aller  ny  venir. 

Lors  que  vous  voudrez  vous  mener  en  quelque  lieu,  vous  poufferez  eftant  dans 
voftre  chaire  auec  vn  bafton  ,  ou  corde  eftant  attachée  de  quelque  codé  que  vous 
voudrez  aller  :  ce  qui  fe  fera  facilement  par  le  moyen  des  poullies  qui  font  fous  les 
pieds  de  ladite  chaire,  quife  tourneront  8c  mouueront  detouscoftez  facilement. 
Ceux  qui  s'en  voudront  feruir  y  pourront  mettre  des  bandes  de  cuir,  ou  baudrier 
pour  leur  repofer  le  dos,auec  de  petites  conlolcs  pour  fe  repofer  la  tefte,au  co(\é  du 
haut  du  doflier  :  comme  on  pourra  facilement  remarquer  en  la  figure. 

K^utre  Chaire  par  laquelle  on  fe  peut  porter  facilement  oh  l'on  voudra, 
rejjondant  à  la  56.  fgure. 

Este  Chaire  doit  eftre  faite  de  mefme  bois  que  la  précédente.  Les  deux 
w&Mp  Pou'nes  marquées  A.  qui  font  par  le  deuant ,  tout  de  mefme  façon.  Dans 
MËShbSBf  les  deux  pillaftres  du  milieu  E.  vous  mettrez  la  maniuelle  B.  qui  fera  tour- 
ner vne  fufée  C.  garnie  de  fix  fufeaux  qui  entreront  dans  la  rouë  D.  qui  aura  vingt- 
quatre  dents, qui  fera  mife  dans  vn  autre  arbre  qui  fera  adiufté  dans  lefdi  ts  pillaftres 
E.  Ladite  rouë  D.  rencontrera  vne  autre  fufée  F.  dans  laquelle  il  y  aura  vn  autre  ar- 
bre ,  qui  fera  mis  dans  les  deux  pieds  du  derrière  ,  auec  deux  roués  marquées  G.  qui 
feront  d'vn  pied  de  diamètre ,  ht  d'vn  poulce  d'efpaiffeur ,  bien  arrondie  tout  alen- 
tour, &  fur  les  quarres ,  fans  qu'il  y  aye  aucunes  dents  fur  icelles  roues  G.  qui  por- 
teront le  derrière  de  la  chaire,  &:  les  deux  petites  roiies  A.  porteront  le  deuant.  Ce- 
luy  qui  fera  dans  la  chaire  venant  à  tourner  la  maniuelle  B.  fe  pourra  mener  facile- 
ment où  il  voudra ,  pourueu  que  le  lieu  ou  il  fera  foit  droiâ:  Se  folide  :  ôc  fe  pourra 
facilement  deftourner  auec  vn  bafton.  le  croy  que  les  figures  feules  font  affez  fufïï- 
fantes  de  faire  entendre  le  moyen  de  la  faire  :  Il  fera  neceffaire  de  mettt e  de  petites 
viroles  de  cuiuredans  les  pilliers  où  entrent  les  bouts  des  arbres,  pour  tourner  fa- 
cilement. Si  vous  voulez  vous  pourrez  mettre  vos  pieds  du  milieu  en  couliffe, en 
façon  qu'ils  fc  pourront  approcher  ou  reculer  de  ceux  du  derrière,  afin  d'y  mieux 
adiufter  les  mouuemens.  Vous  pourrez  aufTî  y  mettre  des  barres  de  fer  dans  les  ac- 
coudoiiers ,  8>c  verroiiils  aux  coftez ,  comme  à  la  preceden  te. 

On  pourra  pareillement  faire  que  le  derrière  s'abbaifTera,  &  que  l'on  y  pourra 
mettre  des  fangles ,  ou  baudriers  pour  pofer  vn  matelas  où  coucher  celuyquiscn 
voudra  feruir ,  lors  que  Tonne  pcutl'ofterde  la  chaire  fans  douleur,  &  y  apporter 
plufieurs  autres  commoditez ,  félon  l'induftrie  des  ouuricrs. 
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VÏmÈnii^àme  mnin  de  fa  pour  les  mnùkz,  ,  j*r  fe  ^ 


njfonâant  aux  j?.  &  èo.fgurej 


Près  auoir  traité  de  plufieurs  Se  diuerfes  pièces  dé- 
pendantes de  çeft  arc ,  i'ay  iuge  n'eftre  hors  de  mon  pro- 
pos, &  fujeâ,  d'expofer  en  ce  traidté  la  façon  ,  &:  ma- 
nière de  faire  quelques  bras,  &  iambes  de  fer  pour  les 
mutilez  ;  Mais  d'autant  qu?  Maiftre  Ambroifc  Paré, 
autheur  expérimenté  eu  l'on  arc  de  Chirurgie,  en  re- 
prefénee  quelques  vnsauec  beaucoup  d'indutlric,  i'e- 
P  ftois  en  rcfolution  d'en  taire  ce  'que  i'en  fçay  :  mais 
■fl  parce  que  celles  que  l'explique  ,  &  mets  icy  ,  fc  font 
Jgjfê^s^M  d'autre  façon  ,  &  ont  d'autres  reflbrts  ,  &z  par  confè- 
rent les  mouuemcns  &  autres  pièce*  toutes  différentes  ,  ic  les  enicigne  libre- 
ment    ne  craignant  luy  fane  tort  en  cela;  ny  moins  d encourir  le  blafrne 
(comme  l'on  dit)  de  me  couunr  du  plumage  d'autruy.  De  plus  j  aurois  eniemble- 
ment  traidé  fie  domonftré  plufieurs  mftrumens  qui  viennent  de  noitre  main  ,  n  e- 
ftoit  les  taifons  cy  deuiis  alléguées ,  comme  ne  voulant  répéter ,  ne  redire  après  ce 
dofte  perfonnaçc,  qui  1"  a  appliquez  en  ce  qu  i  touche  &  appartient  a  (on  art. 

Le  deffus  de  celle  main  doit  eftre  tout  de  mefme  qu  vn  gantelet  d  armeure ,  & 
parais  mouuemens,  fors  qu  à  l'endroit  du  poulce  A.  on  y  doit  efpargncr  vn  bouc 
quisaduanceravnpeu,  en  demy  rond,  qui  ferûira  au  lieu  de  poulce  pour  tenir 
ferme  ce  qu'on  voudra  ferrer  auec  ladite  main ,  &  par  le  dedansd  icclle  vou*  met- 
trez deux  i  clTorts  à  boudin  marquez  B.  lefquels<  feront  tournez  plyez  en  rond  & 
attachez  fur  vn  arbre  marqué  C  U  l'autre  bout  d'vndeldits  reliorts  iera  attache 
auboutdugranddoigc  E.  6c  l'autre  reflue  fera  retenu  au  bouc  du  doigt  annulaire 
F  Ces  reiTorts  feront  ouunr  toute  la  mam ,  d'autant  que  le  doigt  index  G.  doit  cftte 
attaché  &  retenu  auec  Le  grand,  &  le  doigt  annulaire  attache  auec  le  petit  doigt  au- 
riculaire H.  Pour  tenir  la  main  fermée  raut  qu'il  y  ayt  deux  détentes  marquées  I. 
lefquclles  doiuec  s'encochec  dans  deux  crans  quarrez  qui  font  aux  bouts  des  doigts 
E  R  par  le  dedans ,  fous  lefquclles  détentes  il  y  aura  deux  reliorts  pour  les  taire 
fermer  s  &  repouiTer  dans  leurs  arrefts ,  tout  ainfi  qu'à  vn  rouet  d  harquebufe ,  ou  a 
vn  bandage  darbaleftre  à  lailet  :  laquelle  décente  s'ouunra  a  tirer ,  oubien  a  pou. 1er 
ou  peler  demis  le  bouc  ,  qui  ferafait  en  bouton  marque  L.  Par  les  deuxeoftw  du 
bras  il  y  aura  deux  bandes  de  fer ,  ou  acier  battu  allez  terne  ,  &  en  demy  rond ,  mar- 
quées M  qui  feront  percez  pour  y  paiïer  des  couroyes  auec  des  boucles  N.  pour  les 
ferrer  fur  le  bras  }  &  pour  y  faîte  tenir  la  main  ferme  :  lelquellcs  bandes  y  r onc  înfc- 
ques  contre  le  coulde ,  pour  citre  plus  fermes. 
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T  A  cinquançe-huicticfme  figure  ,  monftre  vie  autre  main  auec  le  bras,  qui 
JL^-lera faite c^nmç  1a  précédente  ,  &  au  boutdicelle  vous  y  admfterez  vn  bras, 
qui  fera  fait  de  fer ,  comme  vn  braiTelet  d'arroeure,  que  l'onfaitauxcuiralTes ,  &5 
auec  pareils  mouuerncn.s  par  ic  coulde ,  &  au  poignet  ;  tant  par  dehors  que  par  de- 
dans: vous  y  mettrez  va  reiïbrt  à  boudin  marqué  P.  qui  feraplyé  en  rond  fur  vn 
arbre.  Cereftort  P.  feitàfaire  retourner  le  bras  tout  droit,  après  qu'on  a  tiré  vne 
petite  couroye ,  ou  bouton  marqué  Q_il  eft  auffi  facile  l'vn  queTautre:  lequel 
bouton  fait  décocher  vne  petite  décence ,  qui  encre  dans  vn  cran ,  lors  que  l'on  plye 
le  bras ,  qui  fera  recouuert.de  cuir ,  ou  autre  ehofe  :  &c  attaché  par  le  haut  au  pour- 
pointe  auec  des  rubans ,  ou  couroyes. 
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Pour  faire  vne  ïambe  de  fer  pour  les  mutilez,.  >. 

A  cinquante  neuflefme  figure  ,  monftre  vne  iambe  de  fer,  la  tige 
marquée  R.  doit  eftre faite  d'vne  petite  barre  de  fer ,  de  force  fufrî- 
3  faute  pour  porter  celuy  qui  s'en  voudra  feruir,  &  pour  pouuoir  ealè- 
uer  des  charnières  par  le  bas  du  genoiïil  marqué  S.  te  vne  autre  char--* 
Pfc^V  niereau  bas  du  pied  T  Ces  charnières  doiuent  eftre  faites  ,  &  adiu» 
fiées  en  façon  qu'elles  ne  puiflent  tourner  que  d'vncofté,  &que  la  iambe  t  êc  le 
pied  fe  tiennent  tous  droits ,  &:  qu'elle  ne  puifle  fe  plyer  que  dVn  cofté  feulement.-. ■ 
Le  pied  feva  adiufté  auec  la  ïambe  à  la  charnière  T.  &  repouiféauec  vnreffcrtà 
boudin  ,  qui  p^iTera  par  de  (Tus  Ec  au  haut  de  la  tige  y  aura  vne  double  charnière  S..- 
qui  fera  ad'uftée  auec  la  gencu)  llcre  V.  qui  fera  tenue  ferme,,  &s  droite  auec  yné 
gachetreX  qui  aura  vn  reftott  double  par  de  (Tous ,  qui  la  fera  eneocher  dans  va 
arreft  qui  fera  au  derrière  de  la  iambe  :  de  fera  ouuerte ,  Se  décochée  auec  vne  ficel- 
le Y.  oui  fera  attachée  au  bas  de  ladite  gâchette,  au  poind  X.  par  le  derrière  du 
genou;  1. On  tire  la  ficelle  Y.  par  le  haut  de  la  bande  lors  que  l'on  veut  plyer  la  iambe, 
foit  pour  s  affoir ,  ou  pour  aller  à  cheual. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  genoû'llere  ,  vous  la  ferez  de  fer ,  ou  de  bois  aîTez  efpacieux 
pour  y  mettre  vn  petit  coë'Jîn  pour  repofer  la  iambe  ,  &  y  ferez  auAI  des  trous  dans 
les  aifles ,  aÊêz  larges  à  palTer  des  bandes ,  pour  lier ,  &  tenir  ferme  la  cuiffe  dans  la 
geneiUlcre.'  elle  fera  attachée  pat  le  haut  au  pourpomet  auec  des  boucles  ^cou- 
royes à  fm  de  tenir  le  tout  bien  ferme.  Vous  y  pourrez  faire ,  fi  bon  vous  femble ,  va 
bafton  par  le  cofté  auec  vne  pomme ,  pour  vous  appuyer  &  tourner ,  &c  vne  boucle 
au  deuant  pour  deftournet  la  iambe.  Ceux  qui  fe  font  (émis  de  celles  que  Tay  faites 
n'en  ont  que  faire ,  d'aurant  qu'il  vaut  mieux  auoir  vn  petit  bafton  en  la  main ,  poux 
fe  tenir  plus  ferme  &  afleui  é. 

Apres  que  vous  auez  fait  ainficefte  iambe,  qui  fera  faîte  dépareille  longueur 
que  la  naturelle,  vous  recouurirez  le  tout  d'vne  botte  decuir  boililiy,  ou  chofe 
femblablc ,  qui  fera  faite  en  forme  d©  iambe  auec  le  pied ,  que  vous  couunrez  auec 
vnechaufle,  ainfi  que  monftre  la  60.  figure. 
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Pour  faire  Vis  de  fer  à  la  filière  >  pour  lés  Serruriers  &  autres  j 
redondant  a  là  figure  Si, 

N  t  Ô.E  ks  outils  neceffairésau  Serrurisr  ,il  n'y  a  point 
de  doute  que  c'eft  l'eftau  dont  il  fe  peut  moins  paffen' 
mais  qui  pour  eftre  gros,lourd,  &  maflïf ,  eft  le  plus  diffi- 
cile, long,  &  laborieux  à  forger ,  limer ,  Se  accommoder» 
Et  parce  que  toute  la  difficulré  prefque,  eft  à  limer  & 
faire  les  filets  de  la  vis  ,  ie  n'ay  voulu  obmettre  vn  beau 
moyen  de  la  faire  mieux,  &  plus  facilement  auec  grande 
efpargne  de  temps ,  &:detrauail  Ce  fera  par  le  moyen 
d  vn  mftrument  fait  exprès,  pour  lequel  afFufter,vous  fe- 
rez premièrement  vne  faulfe  vis  de  fer,  de  laquelle  le 
filet  ait  le  pas  duquel  vous  defirez  auoir  l'autre.  Vous  ferez  par  le  bout  de  la  faulfe 
vis  vn  trou  quarré,  afin  d'y  emmancher  celle  que  vous  defirez  faire  :  l'ayant  au 
préalable  bien  limée  &:  arrondie, puis  vous  aurez  vne  eferoue  où  fera  mis  &;  accom- 
modé vn  bon  &  fort  burin ,  fait  en  bedanne  ,à  ce  que  quand  la  faulfe  vis  viendra  à 
pouffer  l'autre  à  proportion  qu'elle  s'engagera  dans  l'efcrouë,  ledit  burin  face  le  fi- 
let.lequel  burin  vous  ferez  aduancer  peu  à  peu,par  le  moyen  d'vne  vis  qui  fe  met  au 
derrière  dudit  burin. 

Gelafait  vous  ferez  l'efcroiie  auec  vn  double  filet,  que  vous  braferez  dans  la 
boëfte ,  après  y  auoir  rapporté  &  adiufté  les  virolles ,  &  autres  pièces  necefTaires,  la 
brazant  ainfî  que  i'ay  enfeigné  O  ubien  vous  les  ferez  de  fonte ,  ou  mitraille ,  que 
vous  ietterez  en  fable  en  cefte  façon.  A  près  que  vous  aurez  fait  voftre  viSj  prenez 
bonne  terre  à  brazer,  que  vous  deftremperez  en  de  l'eau  en  confîftance  de  mouftar- 
de ,  ou  plus  claire ,  &  enduirez  voftre  vis  de  l'efpaifleur  de  deux  ou  trois  fueilles  de 
papier,  la  faifant  fecher  doucement.  Cela  fait,  vous  l'enduirez  encor  vne  fois  d'eau 
méfiée  auec  de  la  cendre,  &;  la  ferez  fecher  doucement  à  petit  feu. 

Puis  vous  aurez  vnmodelle  de  bois,  de  lagroffeur  que  vous  defirez  l'efcrouë, 
&  l'ayant  imprimée  dans  de  bon  fable  à  raouller*  vous  y  enfermerez  voftre  vis,pour 
ietter  defïus,  voftre  mitraille  fondue,  &  ainfi  vous  aurez  vne  eferoue  telle  que  vous 
la  voulez.  Et  par  ce  moyen  vous  pourrez  faire  des  vis,  &  efcroiies  propres  à  eftaux, 
tantgrands  que  petits,  à  grandes  prefles  des  Libraires,  Tondeurs,  Drappiers,  Bon- 
netiers ,  &  auffi  pour  les  Preftbirs ,  &  Huilliers  :  parce  qu'on  les  fera  de  telle  lon- 
gueur &c  groffeur  que  l'on  voudra ,  Se  qui  prêteront  beaucoup  plus  fort  que  non 
pas  celles  de  bois,  parce  que  les  filets  n'ont  pas  tant  de  pente  tellement  que  l'ont 
les  ferrera  facilement ,  tant  que  l'oa  voudra ,  fans  grand  peip,e. 


Quuerture  de  l'Art 


}'our  faire  Vis  pour  Us  prijjc-s  des  Imprimeurs 

I  en  que  i'aye  die  que  par  l'inftrumentdont  i'ay  patlé  cy 
deflus,  il  foie  ailé  de  venir  à  bourde  coures  forres  de  erof- 
Ces  vis:  cela  fe  doit  entendre  principalement  des  vis  qui 
n'ont  qu'vn  fimple  filet  Car  pour  celles  qui  font  à  plu- 
fieurSjComme  celles  des  Imprimeurs,  bien  c;ue  peuc-eftro 
!espeuft-on  faire  par  le  moyen  que  l'ayenlcigné  cy  def- 
fus ,  neanrmoins  la  peine  d'apprelter  &:  aft'ufter  vn  înftru- 
ment  à  ceft  effedt ,  feroit  plus  grande  que  le  fo'ulagemerit 
%<^y^}\^^'^%  qu'on  en  pourroitreceuoir  :  &:  partant  le  plus  expedienc 
sf^' — '  ^ç/^--*^^  "  èft  de  les  faire  auec  le  burin,&  la  lime.  Mais  comme  il  y  a 
vne  particulière  d.niculcé  à  les  tracer  ,  &auoir  la  iufte  pente  ,groficur ,  diftance  &: 
longueur  des  filets,  l'en  ay  curieufement  recherché  la  pi  c  portion  ,&  ay  iugé  n'eftre 
hors  de  propos  de  coucher  en  ce  heu  celle  qui  m'a  lemblé  la  meilleure,  &  plus  a;i ee 
à  réduire  en  reigle,&  quieft  de  cinq  filets. 

Pour  ce  faire  Jonc,  prenez  vn  papier  de  la  longueur  de  la  circonférence  de  la 
vis  (Cr  ladite  circonférence  fe  a  de  telle  longueur  qu'il  vous  plaira,  félon  que  vous 
voudrez  qu'elle  haufTe,ou  baille, plus  ou  moins.  Celle  que  îe  mers  îcy  m'a  fembic  la 
meilleure  :  que  fi  vous  voulez  qu'elle  hauilé  dauantage  vous  ferez  la  vis  plus  groue, 
ou  plus  petite  fi  vous  voulez  qu'elle  haufle  moins.  )  Prenez  de  ne  vn  papier  auflilong 
que  la  circonférence  qui  fera  A.  B.  &:  diuifez  la  ligne  de  fa  longueur  À.  B.  en  dix 
parties  efgalles  donnerez  de  ces  dixparries ,  quatre  à  la  largeur  A  C  puis  ayant 
tiré  la  ligdeC.  D.  parallèle  à  la  ligne  A.  B.  de  ces  diuifions  A.  E.  F.  G  H  rK.LM. 
vous  tirerez  des  lignes  pcrpend.culaires  ponctuées  comme  il  fevoid  en  la  figura, 
puis  pourauoir  la  groffeur  des  filets,  vous  diuiferez  la  largeur  B.  D.  en  dix,  pour  en 
donner  de  deux  parties  vne,  au  filet ,  &c  l'autre  au  vuide ,  &  pour  auoir  la  pente  def- 
dits  filets,vous  tirerez  par  les  diuifions  de  largeur  B.  D.  des  lignes  occultes  parallè- 
les à  la  ligne  A:  B.  Et  par  où  elles  viendront  à  coupper  les  perpendiculaires ,  vous 
conduirez  vos  filets ,  ainfi  qu'il  eflaifé  de  voir  dans  la  figure. 

le  croy  que  c'efl:  le  feul  moyen  de  la  tracer  exadement ,  à  fin  qu'elle  tourne, 
hauffe,  Se  baifTc  doucemenr,  rondement,  &;  de  mefure  Cela  tait  vous  collerez  vo- 
ftie  papier  ,àinfi  tracé ,  auec  colle  d  empois  fur  la  vis ,  bien  drcllce&  arrondie  ,  S& 
fuyuant  les  trai&s ,  vous  emporterez  le  fond  auec  vn  burin  de  bon  acier  :  &  après  v 
pallercz  la  lime  douce  pour  la  bien  dfeflcr  cV  polir.  Vous  pourrez  faire  le  incline  cf- 
fe&  fans  lignes  occultes ,  tirant  >3$s  diagonalies  d  vn  des  colfez ,  aux  diuifionsde 
l'autre,  &  c'eft  le  plus  court.  .'Què  fi.  vous  voulez  faire  continuer  les  filets  plus  d'vW 
tourfur  la  vis  ,  vous  diuifcrcz&  tracerez  de  la  ircfmé  façon  vn  autre  papier, què 
vous,  appliquerez  au  cofté  du  préffii&^tftîftrinê*  filets  bout  à  bout.  mê* 
Par  le  melrnc  moyen  vous  en  pourrez  tracera  vn  filet  fi  vous  diuifez  la  hauteur' 
&  la  longueur  chacune  en  deux  parties,  &  procédez  comme  en  1  autre. 
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CHAPITRE  LX. 

Tire-plomb  â  <w        rf/w  lequel  les  Vitriers  eftirent  le  plomb  pour  mettre  aux  vitres 

rcjpondant  a  la  figure  61. 

Este  machine  effc  compofée  de  quatre  principallcs 
picces:  à  fçauoir  deux  placqucs  de  fer  A  B.  C  D  &:  de 
deux  eiTieux,  ou  arbres  EF-GH  à  l'vn  bout  delquels 
font  deux  pignons  I  K.  Ores  pour  venir  à  bout  de  !a 
ftructure  d'icelle:  fairtes  moy  les  deux  placqucs  A  B. 
C  Caliez  larges  &:  efpaiiTes,bicn  ioin&es  &:  aflcmblées 
aueedeux  forts  cftoquiaux  de  pareille  largeur  dcfdites 
placques,  qui  fe  démonteront  auec  eleroués  &.  vis ,  qui 
feront  à  vnbout  d  iceux  eftoquiaux.  Puis  après  vous  y 
adiufterez  entre- deux  deux  coèifincts  d'acier,  entre  les- 
quels parleront  les  deux  roués  des  deux  arbres  F  H.  L. 
M.  quelles  roues  feront  de  l'efpaifTeur  de  la  fente  que 
voudrez  donner  à  voftre  plomb,  &  aulli  près  l'vne  de  l'autre  que  délirerez  faire 
cfpais  le  cœur  ou  entre-deux  de  voftre  plob  Et  ainn*  quand  vous  viendrez  a  tourner 
l'effieu  E  F.fon  pignon  K.  venant  à  encocher  dans  le  pignon  I.  feratouiner  1  arbre 
G  H.  par  ce  moyen  les  deux  petites  roues  L  M.  en  tournant  par  entre  leidits  coëlïi- 
nets ,  entreront  petit  à  petit ,  de  formeront  comme  defirerez  voftre  plomb  ,  qui  fera 
au  preallablc  ietté  en  petits  lingocs.  Il  faut  que  ces  arbres  ôz  roues  foient  tournées 
arrondies ,  &;  polies  lur  le  tour,  autrement  ils  ne  vaudroientrien.  Apres  que  toutes 
les  pièces  feront  limées ,  polies  &:  adiuftées ,  &  que  ledit  rouet  fait  le  plomb  com- 
me vous  deGrez,  il  faut  tremper  le  tout  en  pacquet  comme  les  limes,  ainlî  que 
i'enfeigneray  cy-  après. 

LXII.  FU 
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CHAPITRE  LXI. 

Moyen  de  ferrer  vne  Cloche  pour  la  faire  fonner  ay fanent  3 
rejpondanî  aux  figures   6 y  &  6q. 

E  pourrois  icy  mettre  Se  exprimer  plufîeurs  autres  pie- 
ces  ,  mais  elles  viennent  fi  peu  en  vfage  qu'il  n'efl  befoin 
d'en  faire  plus  long  difcours  -.  l'en  apporteray  feulement 
icy  vne  que  le  Serrurier  ne  doicignorcr,  pour  cftrc  extrê- 
mement vtile  Se  commode.  ■ 

C'eft  le  moyen  démonter  vne  cloche  en  telle  façon, 
qu'vn ,  ou  fort  peu  d  hommes ,  branlent ,  Se  facenr  aufîï, 
ou  plus  facilement  fonner ,  que  beaucoup  n'eurent  f.nét 
7  auparauant.  Gela  fe  fait  en  deux  façons,  comme  il  fe 
X  void  dans  les  deux  cloches  A.  B  &  tout  cela  ne  defpend 
que  de  bien  faire  Se  monter  l  elîïeu.  Or  le  premier  C.  fe  fait  comme  en  cceur,  à  fin 
que  les  deux  pointes  DE.  fe  viennent  engager  dans  les  deux  cauitez  F. G  qui  fonc 
faites  dans  le  coëflinet,  lefquelles,auec  1  ellieu,  doiuent  eftrt  dt  fer  doux  Se  malléa- 
ble à  chaude  à  froid, lacerez  de  bon  acier,&  trempé  le  plus  dur  que  faire  fé  pour- 
ra pour  empefeher  de  s'vfer  fi  coft  Vous  ferez  vn  trou  dans  ledit  elTieu  C.  lequel 
trou  fera  percé  au  long  de  l'eflieu ,  l'ouuerture  duquel  fera  fort  petite  parle  deiTous, 
Se.  ouuci  te  allez  grande  par  le  detfds ,  en  façon  d'entonnouér ,  où  vous  meterez  de 
l'huille  d'ohues  qui  fera  retenue  dans  ledic  trou  auec  la  pointe  du  coefîinec  H  telle- 
ment que  l'cflieu  C  venant  à  entrer  dans  les  cauitez  F;  G  l'huille  lortiralibremcnc 
de  l'eflieu,  Se  s  efpandra  fur  la  pointe  H.  Se  dans  lefdites  cauitez,  qui  empef  lierai 
d'vfer  Se  efchaurfcr  ledit  eflîeu  Se  coeffinet ,  oubien  y  meccrez  de  la  grauTe  ,  ou  oing 
de  porc  :  car  fi  vous  manquez  à  huilier  eu  grailler  ledic  effieu  Se  coetfinec ,  inconti- 
nent le  couc  fera  vzé,  fi  la  cloche  eft  groffo  Se  pelante  Nocezqueces  deux  cauitez 
F. G  ne  doiuenc  eftre  ronds ,  mais  vn  peu  panchez  ,  &:  couppez  plus  cours  des  deux 
coftez  de  la  poince  H.  à  fin  que  le  cofté  du  cceur  E.  venanc  (par  le  braillement  )  à  fe 
leuer  de  G.  l'aucre  cofté  D.  vienne  à  fe  tourner  facilement ,  en  gliflant  vn  peu  dans 
laconcauitc:  Se  ainfi  de  l'aucre  cofté  Par  ce  moyen  vous  expérimenterez  que  deux 
hommes  la  branleront  plusayfement ,  que  fix  ou  fept  n'eufletit  fait  auparauant 

L'autre  mouuemenc  qui  eft  à  la  cloche  B.fefaic  en  cefte  façon.  L'eilîcu  L  de  la- 
dite cloche  fera  forgé  couc  rond,  fous  lequel  vous  meccrez  crois  pièces,  IK  IL.  KL. 
en  force  que  l  K.  foie  creux  par  les  deux  boucs  1,K.  pour  y  merrre  les  deux  excremi- 
tez  des  deux  fourchettes  I  K.  puis  vous  croiferez  les  deux  fourchettes  en  L  peur  y 
afloir  l'cflieu:  couces  lefquelles  fourchettes &coeflin,  feront  acerez& trempez  le 
plus  dur  cjue  faire  fe  pourra.  Lefquels  feront  engraiffez  auec  de  la  graine  douce: 
quelques  vns  y  mettent  au  lieu  de  grailfe  de  la  brique  pilée ,  qui  empefche  que  les 
pièces  ne  s'efehauftent  ny  n'vzenc  pas  cane.  Ce  mouuement  eft  enepres  cres  afteuré 
Se  facile  ;  Se  notez  qu'il  fauc  cane  à  mouuemenc  icy  ,  qu'aux  aucres ,  que  les  cloches 
foicnc  mifes,&  montées  a  niueau,  ciui  eft  très- facile  a recognoiltre.auec  vne  ficelfe, 
en  voyanc  fi  le  bacail  eft  iuftemenc  au  milieu  de  la  cloche  par  le  gros  bout  d  embas. 
Car  fi  vous  manquez  a  metrre  la  cloche  de  façon  qu'il  tombe  îufte  par  le  milieu  ,  ra- 
mais la  cloche  ne  tonnera  en  plein  fon  comme  il  fauc ,  Se  que  le  batail  ne  happe  plus 
fort  d  vn  cofté  que  d'autre. 
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Pour  mettre  le  fer  à>  acier  de  telle  couleur  quon  "coudra. 

Remierement  vous  limerez  5c  polirez  voftre  fer 
au  acier  auec  limes  douces,  5c  après  vous  le  brunirez  anec 
n  brunilïoucr ,  ou  le  polirez  (  après  y  auoir  paiïe  la  lime 
iouce  )  auec  emery  eu  pouldre  deftrempé  auec  huille 
l'oliues:  puis  après  auec  potée  queie  diray  cy-apres ,  le 
plus  poly  fera  le  meilleur  ,  vous  prenant  garde  d'y  mettre 
lu  1er  cendreux ,  le  plus  dur  fc  polira  le  mieux  ,  corne  les 
pièces  trempées  5c.  repolies ,  elles  prennent  belle  couleur. 
'^jh  Apres  que  vous  aurez  poly  voftre  ouurage,  vous  pren- 
^  ^  Jrez  cendres  chaudes, &  pallées  premièrement  par  le  cri- 
ble, mettant  voftre  befongne  dedans,  &  l'y  laiiTercz  chauffer  îufques  à  ce  qu'elle 
prenne  telle  couleur  que  bon  vous  femblcra  Premièrement  elle  viendra  en  couleur 
d'or ,  après  en  couleur  fanguine ,  violecte ,  bleue ,  5c  après  en  couleur  d'eau.  Lors 
qu'elle  fera  en  la  couleur  que  deïîrcz  ,  vous  l'ofterez  promptement  auec  petites 
pincettes. 

Si  vous  n'auez  cendres  vous  luy  pourrez  donner  telle  couleur  que  vous  voudrez 
faifant  chauffer  quelque  fer  affez  gros,  5c  mettant  voftre  befongne  polie  delTus  ,  in- 
continent vous  luy  verrez  prendre  les  couleurs  que  i'ay  dit  cy- deflus.  Tout  aufïï 
toft  qu'elle  fera  en  la  couleur  que  voulez  ,  vous  foirerez  promptement  5c  la  Iaiiferez 
refroidir  fur  quelque  fer ,  ou  pierre  froide,  fans  qu'elle  touche  à  greffe  ny  bois ,  du- 
rant qu'elle  fera  chaude,  car  cela  luy  gaftcroit  fa  couleur. 

Four  mettre  fieillagcs ,  m  c fritures  bUnches  fur  le  fer ,  après  quil  fera  mis  en  couleur. 

A Près  que  voftre  ferfera  mis  en  couleur  bleuë,violette,ou  autre,  vous  prendrez 
vernis  fait  auec  mine  de  plomb  5c  cire  iaunefonduë  enfemble  ,  puis  vous  ferez 
vn  peu  chauffer  voftre  fet,  5c  appliquerez  vn  peu  de  voftre  vernis  deifus,&:  le  laifle- 
rez  vn  peu  refroidir.  En  après  vous  pourtrairez  fur  ledit  vernis  5c  fer ,  ce  que  vous 
voudrez  :  eftant  tout  pourrait, comme  l'on  fait  pour  grauer  à  l'eau  forte, vous  aurez 
de  bon  vinaigre ,  que  fere&  bouillir  dans  vnc  efcuelle  fur  vn  réchaut ,  5c  comme  il 
boùillcra,  vous  tremperez  voftre  fer  dedans ,  &:  auec  vn  linge  blanc  frapperez  dou- 
cement deflus ,  vous  prenant  garde  d'ofter  le  venais ,  &:  incontinent  voftre  vinaigre 
aura  emporté  la  couleur  de  deflîis  le  fer,  où  îlfeia  pourtraid  ce  que  pourrez  voir, 
le  tenant  auec, petites  pincettes.  Lors  que  vous  verrez  la  pourtaaicture  deuenir 
blanche,  vous  ietteiez  voftre  fer  daJas  de  l'eau  claire ,  eftant  froid  vous  le  ferez  vn 
peu  chauffer ,  5c  l'efluyerez  doucement  pour  ofter  le  vernis  de  deflus.  Ce  qui  aura 
efté  pourtraicb  fera  blanc ,  5c  le  refte  violet ,  eu  d  autre  couleur. 
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AVTREMENT. 

A Près  que  voftre  fer  fera  en  couleur,  vous  le  vernirez  auec  vernis  de  Fourbif- 
feurs,fai t  auec  huille  de  noix  4  blanc  de  porreaux  ,  &:  galipot ,  qui  eft  vne  gom- 
me que  l'on  crouuc  chez  les  Droguiftes,  le  tout  boiiilly  enfemble:  &  pourtrairez; 
comme  i'ay  dit.  Vous  prendrez  fueilles  d'eftain  que  vous  broyerez  auec  eau  fort  en 
quelque  vaiiTeau  de  verre,  ou  de  terre,  y  mettant  vn  peu  d'argent  vif,  &:  méfierez  le 
tout  enfemble  :  puis  vous  prendrez  vn  auiuoiier  fait  de  franc  cuiure,  &  le  tremperez 
de  l'eau  fort,  ou  àdeffaut,  en  du  verjus  ,&  auec  ledit  auiuoiier  vous  blanchirez  &c 
auiuerez  ce  qui  fera  pourtraid,  puis  y  mettrez  de  voftre  eftain  ainlî  moulu, &:  chauf- 
ferez voftre  ouurage,  y  remettant  de  rechef  vn  peududit  eftain  defilis  :  en  après 
vous  le  ferez  bien  fecher&:  exhaler  l'argent  vif  enfumée. 

Pour  ofter  la  couleur  de  vio'det  }ou  autres,  de  dejfiu  le  fer }  fans  le  limer. 

FAi&es  chauffer  le  fer  comme  pour  le  mettre  en  couleur ,  &  le  iettez  tout  chaud 
en  du  vinaigre,  &  le  frottez  auec  vn  linge  blanc, &  i'era  fait, 

Pour  faire  potée  a  pollir  fer±  acier ,  é"  autres  ouurages. 

PRenez  demie  liure  d'eftain  fin,  que  vous  mettrez  dans  vne  petite  efcuelle,  OU 
creufet  de  terre  non  verny ,  qui  puiffe  endurer  le  feu ,  puis  mettez  ledit  creufec 
dans  quelque  petit  fourneau  à  vent  fait  de  brique  ou  autre  chofe,&:  mettrez  voftre- 
d  tt  creufe  t  &  eftain  fur  la  grille  du  fourneau,puis  mettrez  du  charbo  tout  à  l'etttour, 
fans  qu'il  touche  au  crcufet,&:  le  laifferez  allumer  &:  chauffer  doucement.  Incon* 
tinent  qu  il  fera  fondu  vous  verrez  venir  delfus  vne  crème  qui  s'enleuera  peu  à  peu, 
en  forme  d'vn  petit  pain,aue  vous  enleuerez  doucement  auec  vne  petite  pallette  de 
fer,  le  laiffant  fans  ceffeâinfi  chauffer  doucement,  garniffant  le  fourneau  de  char- 
bon, &:  vous  aurez  te  utes  les  demy-heures  bu  pluftoft,  vne  croufte  d'eftain  calcincs 
qui  s'enleuera  :  &  continuerez  de  chauffer,  &  d'enleuer  ce  qui  viendra  deffus ,  tant 
que  tout  l'eftain  foit  en  potée,  vous  prenant  garde  qu'il  n'y  ay  t  rien  de  raeflé  auec. 

Si  vous  voyez  qu'il  y  ayt  quelque  chofe  de  meflé  auec  voftre  potée,  vous  la  met- 
trez dans  vn  linge  blanc,  puis  vous  verferez  de  l'eau  claire  deffus,  &  la  ferez  paffer 
à  trauers  le  linge,  &:  les  ordures  demeureront  fur  ledit  linge,  l'y  faifant  paffer  par 
deux  fois ,  fi  bon  vous  femble  :  puis  la  fai£tes  fecher.  Ladite  potée  s'employe  eftane 
deftrempéc  auec  eau  de  vie ,  oubien  à  fec. 
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CHAPITRE  LXIII. 

Tour  faire  Soufflets  doubles ,  &  fimplcs  ,pour  les  Serruriers , 
ejr  autres  trauaillans  a  la  Forge. 

^^^^^^ft^,  Remierement  faut  confiderer  l'efpacc  que  vous  aurez  pour 
t&È  ^^'^W^  l°ger  vos  foufflets.  Si  c'eft  pour  mettre  dans  vnc  boutique  qui  foit 
WÊ  'M^JJfflk  vo^re ,  &  qu'il  y  aytalfezd'efpace  pour  y  loger  de  grands  foufflets, 
$||f^f^V'  ^  ^ue  v°us  vueilliez  faire  de  gros  ouurages  :  comme  enclumes, 

MMïMkM  D'g°rncs3taceaux)bata^s^^errures^eci°c^es>ancresdemer>^ 

autres  mafTes,gros  marteaux,  eftaux,  croix,  ou  eftaux  à  mettre  fur 
clochers, ou pauillons, pointes  de  paux,  où  l'on  met  d  ordinaire 
quatre  aifles  foudées  fur  le  bout ,  chenets ,  corbeaux ,  confoles ,  ferrures  de  ponts- 
leuis,vis  &  ferrures  d'Imprimerie,  ferrures  depreffoirs,  fléaux  de  balances,  vis  fans 
fin ,  &  plufieurs  autres  grofTes  pièces ,  que  les  Serruriers  font  couftumierement.  A 
chauffer  telles  grofles  pièces,  faut  auoir  de  bons  foufflets,  car  ce  font  les  outils  les 
plus  necerlaires  à  celuy  qui  trauaille  à  la  forge  :  car  auec  vne  bonne  chaurlerie  il  fera 
mieux  la  befongne,  plus  promptementj&auec  moins  de  charbon.-  tellement  que 
c'eft  (comme  ie  croy)  où  les  forgerons  doiuent  eftre  plus  curieux ,  qu'a  bien  dreffer 
leurs  forges  $c  foufflets. 

Leiquels  foufflecs  doiuent  eftre  faits  de  bois  de  noyer,  ou  autre  bois  tendre,  à  fin 
que  le  clou  duquel  on  le  cloué'  ne  face  fendre  les  fufts.  La  longueur  du  fuft  de  def- 
lous  fera  de  cinq  pieds,  ou  dauantage ,  &c  de  dix-huict ,  vingt ,  vingt-deux  ou  vingt- 
quatre  poulces,qui  eft  deux  pieds  de  large,  ou  plus,  par  le  derrière,^  d'vn  poulce  de 
demy  d'efpailîeur  ou  dauantage.  Vous  les  ferez  prelque  quarrées  par  le  derrière ,  y 
laiffant  vne  queue  d'aronde  pour  les  tenir  fur  le  cheualet,  &;  pour  les  leuer,&  les  fai- 
re en  appointant  par  le  deuant ,  à  la  grolTeur  de  cinq  ou  fix  poulces ,  faifant  vne  ou- 
uerture de  huiét  poulces  de  longueur,  &de  cinq  de  largeur ,  le  tout  proportionné 
à  la  grandeur  des  foufflets:  quelle  ouuerture  fera  à  huiét  poulces  près  du  bout  de 
derrière,  à  l'endroit  le  plus  large,  iuftement  au  milieu  du  fuft  dedelfous,  qui  fera 
bien  drefte  &:  defgauchi ,  y  faifant  (  à  vn  poulce  près  du  bout  )  deux  petits  trous  de 
brequin  à  pafter  vne  corde,ou  couroye  pour  tenir  &  démonter  quand  on  voudra  la 
foupape  ,  qui  fera  adiuftée  demis  l'ouuerture ,  en  façon  qu  elle  ne  puifte  fe  deftour- 
ner  ,  &:  la  ferez  d'vn  poulce  plus  grand  tout  à  l'cntour  que  l'ouuerture  du  trou  du 
foufflet ,  de  faite  de  bois  de  chefnc  fec,  &:  pluselpais  par  le  milieu  qu'aux  orées ,  fur 
laquelle  ouuerture  vous  collerez  des  bandes  de  cuir  de  mouton  ,  mettant  le  cofte  de 
la  chair  en  dehors ,  à  fin  que  le  poil  qui  eft  fur  la  peau  retienne  mieux  le  vent ,  ôz  en 
mettez  tout  de  mefmefur  la  foupape  On  peut  aufficouurir  lefdites  foupapesde 
bonnes  peaux  de  heures ,  paffées  &:  habillées  comme  les  autres  peaux  deiquclles  on 
fait  les  foureures.  Si  on  veut  on  s'en  pourra  feruir  après  qu'elles  font  oftées  de  deftiis 
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le  lieure ,  faifanc  ttemper  le  codé  de  la  chair  dans  du  vinaigre ,  les  maniant  ■&  tour- 
nant auec  la  main  pour  les  amolir ,  Se  faire  paflfer  aiiec  le  vinaigre ,  &  voir  que  le  poil 
tienne  bien      qu'elles  foientprifes  enhiuer  lors  qu'elles  ne  muent  pas }  prenant 
garde  de  ne  les  mettre  fur  la  foupape  à  contre-  poil ,  qui  empefeheroit  le  Vent  d'en- 
trer dans  le  foufflet.  En  après  vous  ferez  la  telle  qui  fefâde  hui&oti  dix  poulces  de 
longueur ,  Se  de  huifrde  large ,  en  appointant  par  le  bout  de  deuant ,  dans  laquelle 
telle  vous  adiufterez  vn  canon  de  fer  s  d'vn  pied  &.  demy  ,  ou  deux  pieds  de  long ,  le 
plus  ouuert  par  le  derrière  que  l'on  pourra ,  à  fin  que  le  vent  y  coulle  plus  prompte- 
ment:  &  faut  en  faire  le  canon  en  appointant  à  vn  poulce  de  diamètre  par  lé  deuant, 
puis  vous  le  clouerez  fur  le  fuft  de  deffous,&  y  polerez  la  telle  bien  adiuftée,laquei- 
le  vous  ferez  tenir  par  les  codez  auec  clous  riuez ,  Se  vn  petit  cercle  de  fer  par  le  de- 
uant. Ce  qu'eftant  fait  vous  adiufterez  l'autre  fuit  deffus ,  le  faifant  tenir  auec  deux 
coupplets,  ou  tournouëres  qui  feront  retenues  Se  riuéesfur  le  fuft  de  deflus  auee 
elous  riuez,  &  auec  VU  crampon  rond  qui  trauerferà  iuftemëntdans  icelles  tour- 
nouëres qui  feront  riuées  fur  lefuft  dedeflous.  Par  après  vous  y  mettrez  trois  cer- 
cles dn  bois, qui  feront  adiuftez  Se  tournez  fuyuant  les  fufts,&;  retenus  par  le  deuanÉ 
dans  de  petits  trous  auec  de  petites  couroyes,  qui  feront  attachées  à  la  telle  du  fouf- 
flet. Puis  vous  ouunrez  voftre  foufflet  de  deux  pieds  trois  poulces ,  ou  deux  pieds 
Se  demy  par  le  derrière, mettant  vn  petit  ballon  entre  les  fufts  pour  les  tenir  ouuerts.- 
puis  vous  ferez  ouurir  les  cercles  fuyuant  l'ouuerture  defdits  foufflets ,  les  faifanÈ 
tenir  en  raifon,  &  pereille  diftance  auec  couroyes  ou  ficelle  ,  qui  fera  attachée  St 
clouée  aux  fufts  èc  aux  cercles  par  quatre  ou  cinq  endroits ,  en  façon  que  le  (ouffleÊ 
venant  à  s'ouurir ,  fera  pareillement  ouurir  iceux  cercles,  qui  fe  refermeront  com- 
me le  foufflet. 

En  après ,  vous  aurez  vne  peau  de  vache ,  bkn  fou  liée  à  l'eau ,  dreflee  ,  Se  baiflee 
en  façon  qu'elle  foit  forte  efgallement  par  tous  les  endroits,  fans  qu'il  yayt  des 
trous ,  la  laiflant  toute  rouge  fans  la  noircir ,  laquelle  peau  de  vache  fera  engraiflée 
auec  fuif  de  bœuf  Se  huille  d  oliues ,  Se  refoullée  de  rechef  après  qu'elle  fera  en- 
graiflée. Ce  qu'eftant  fait  vous  mettrez  ladite  peau  de  vache  fur  les  fufts  ainfl  ou- 
uerts, Se  la  clouerez  d'vn  cofté  ,dreflant  Se  faifant  tirer  le  cuir  le  plus  que  l'on  pour- 
ra, mettant  par  deflus  des  bandes  du  mefme  cuir, d'vn  poulce  ou  quatorze  lignes  de 
large,  que  vous  clouerez  tout  à  l'entour  du  foufflet ,  auec  clous  faits  exprès  de  fer 
doux  Se  plyant ,  qui  ayent  la  pointe  de  quinze  ou  feze  lignes  de  long,vn  peu  platte, 
Se  la  telle  d'vn  poulce  ou  quinze  lignes  de  long ,  Se  de  quatre  lignes  de  large.  Vous 
attacherez  les  cercles  par  le  dedans  contre  le  cuir,  qui  fera  coufu  auec  filet  ou  petite 
ficelle  par  flxoufept  endroits:  Se  ferez  en  forte  que  la  ficelle  ne  trauerferà  le  cuir, 
lequel  vous  tirerez  bien  droit  fur  les  fufts  &  cercles.  Ce  qu'eftant  fait  vous  clouerez 
le  cuir  fur  le  fuft  de  deflus,auec  pareil  clou,&  bades.  Puis  après  vous  aurez  du  feutre 
de  chappe2u,&  bourre  de  poil, que  vous  mettrez  fur  la  telle  par  deflus  les  tournouë- 
res, Se  par  deflus  le  îoinél  de  la  telle, que  vous  arrefterez  auec  petit  clou.  Apres  vous 
ferez  pafler  le  cuir  de  vache  par  deflus ,  que  vous  arrefterez  pareillement  auec  petit 
clou  par  endroits  :  ce  qu'eftant  fait  vous  coupperez  vne  pièce  dudit  cuir  ,  qui  fera 
d'vn  pied  &c  demy  de  long,  &:  au  fli  large  en  pointe  comme  la  telle  du  foufflet,  que 
vous  mettrez  par  defTus ,  que  vous  clouerez  auec  bon  clou ,  mettant  des  bandes  du 
mefme  cuir  par  deflbus,  que  vous  ferrerez,  &c  tirerez  pour  mieux  le  faire  ioindre.Ce 
qu'eftant  fait  vous  fermerez  le  foufflet ,  luy  donnant  fon  ply  ,  en  faifant  plyer  le  cuir 
en  dedans ,  auec  ficelle  qui  le  dreflera,  Se  fera  entrer  entre  les  cercles,  &:  le  laiflerez 
ainfl  plyé ,  de  fermé  :  puis  le  mettrez  en  prefle  pour  mieux  luy  faire  prendre  fon  ply, 
&  fera  fait. 
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î  vous  voulez  faire  foufflccs  doubles,  ils  fe  feront  tout  de  mef- 
me,  fors  qu,U  faut  qu'il  y  ayr  trois  fufts ,  vn  par  le  dcflùs ,  vn  par 
le  deflbus,  5c  l'aurre  au  milieu,qui  portera  5c  tiendra  la  tefte  des 
deux  autres,  dans  lequel  vous  mettrez  vne  foupape ,  comme  à 
celuy  de  deflbus,  5c  le  defïus  fera  adiuftédans  la  tefte  où  fera 
adiufté  le  canon,  auec  des  charnières, 5c  cercles  comme  le  fouf- 
flet  fimple  :  5c  celuy  de  deflbus  tout  de  mefme ,  referué  qu'il  n'a 
point  de  canon  pour  pafler  le  vent ,  parce  qu'il  entre  dans  celuy 
de  dertus,par  la  foupape  qui  cil  dans  le  fuft  du  milieu.  Ces  foufflets  doubles  font  fore 
ayfez,  faciles  à  chauffer,  5c  tiennent  fort  peu  de  pbce,  mcfmes  qu'on  les  peut  faci- 
lement mettre3&  monter  hors  de  la  boutique,  s'il  n'y  a  place  pour  les  loger ,  comme 
dans  les  hautes  chambres,  greniers, ou  cauds/ans  incommoder  la  boutique:  Et  fouf- 
fleront,  5c  donneront  prdque  autant  de  vent,  comme  s'ils  eftoient  proches  du  feu. 

Pour  ce  faire  vous  aurez  vne  pièce  de  bois  pour  feruir  de  porte- vent,  de  quarre 
ou  cinq  poulces  de  diametre,que  vous  percerez  auec  vne  tarière, dvn  poulce  5c  de- 
my  ou  deux  poulces  de  diamètre ,  qui  prendra  depuis  le  lieu  où  vous  voudrez  met- 
tre le  foufflet,  iufquesàla  tuyère  de  la  forge:  dans  lequel  porte- vent  fera  mis  le 
bout  du  canon  du  foufflet ,  qui  fera  ouuert  par  le  deuant ,  de  deux  ou  trois  poulces 
de  diamètre ,  pour  faire  entrer  le  vent  auec  plus  de  facilité  dans  le  porte- vent ,  5c  à 
l'autre  bout  il  y  aura  vn  canon  de  deux  poulces  de  diamètre  par  le  bout  qui  entrera 
dans  le  porte- vent ,  l'autre  bout  dudit  canon  fera  en  appointant  à  dix  lignes  de  dia- 
mètre, qui  entrera  dans  la  tuyère  de  la  forge. 

Pour  faire  ioiicr  &  chauffer  fefdits  foufflets ,  eftans  ainfi  cfloignez  de  la  forge, 
vous  les  monterez, &  arrêterez  fur  deux  pièces  de  bois,&  auec  vne  bafcule  vous  les 
ferez  leuer  tout  ainfi  que  s'ils  eftoient  montez  dans  la  boutique ,  comme  l'on  faiet 
d'ordinaire.  Ceux  dont  ie  me  fers  font  montez  dans  la  chambre  haute  de  deflus  la 
boutique ,  auec  lefquels  i'ay  fait  d'aufll  grolfes  pièces  que  l'on  puifle  faire  de  noftre 
Art  :  referué  des  enclumes,  5c  ancres  de  mer,&;  auffi  promptement  que  s'ils  eftoient 
montez  contre  la  forge. 

Si  vous  les  voulez  mettre  dans  la  cauc ,  à  faute  de  n'auoir  pas  efpace  ailleurs ,  ou 
bien  contre  le  plancher  de  la  chambre  haute,  ou  greniers ,  il  faudra  mettre  vne  baf- 
cule au  plancher  de  la  haute  chambre,  ou  boutique,  qui  fe  tirera  auec  vnecordc,ou 
chaifnette  de  fer ,  par  contre  la  forge. 

Vous  pourrez  encores  faire  d'autres  foufflets ,  comme  l'on  fait  pour  les  Orgues, 
lefquels  lont  faits  auec  fucillets  de  bois ,  de  quatre  ou  cinq  poulces  de  large  par  le 
bout  de  derrière  où  eft  la  foupape,  en  appointant  5c  la  tefte  de  deux  lignes  5c  demie, 
ou  trois  lignes  d'efpaifleur  :  lefquels  fucillets  font  aflemblez  en  anglet  par  le  derriè- 
re ,  minets  5c  recouuerts  auec  du  cuir  de  mouton ,  qui  eft  collé  par  delfus  les  angles 
d'iceux  fueillets,  faut  y  coller  des  pièces  de  cuir  couppées  en  oualle ,  5c  d'autres  pie- 
ces  couppées  prcfque  comme  vn  ferdccheual,  qu'il  faut  coller  par  le  dehors  des 
fueillets  fur  les  angles.  Lors  que  les  fufts  font  faits  auec  les  loupapes,  5c  fueillets  ad- 
iuftez  dedans ,  on  les  ouure  de  ce  qu'on  veut  qu  :1s  ayent  d  ouuerture ,  puis  on  mec 
vn  muulle  coché  delà  largeur  d'iceux  fueillets ,  que  l'on  met  dedans  pour  coller  le 
cuir  fur  les  angles,  Se  furies  fufts.  En  après  on  les  terme  auec  des  ficelles,  pour  les 
plyer  îuftement  fuyuant  lefdits  fueillets ,  qui  (ont  arreftez ,  5c  tenus  les  vns  auec  les 
autres  par  cinq  ou  fix  endroits ,  5c  par  la  refte.  I'cufte  amplement  traicté  ta  façon  de 
les  faire  fi  on  s'en  ieruoit  aux  forges.  Si  on  s'en  veut  feruir  à  la  forge  ,  on  les  pourra 
faire  de  telle  grandeur  que  l'on  voudra.  11  faut  qu'ils  loient  quai  rez  par  le  derrière, 
&:  prelque  auih  larges  dvn  bout  que  d'autre.  Ils  ont  beaucoup  de  vent,  Se  vallenc 
mieux  que  ceux  de  quoy  on  fe  ferç  aux  forges. 
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CHAPITRE  LXIV. 

La  manière  de  cognoiftre  le  fir  doux  ,  &  malléable  a  froid. 

'Avtant  que  l'Arc  fuppofe  la  matière ,  &:  qu'il  ne  fuflît  pas 
à  l'ouurier  d'eftre  bien  verfé  en  Ton  arc  pour  faire  quelque  cho- 
ie de  mérite ,  &  de  recommandation  j  s'il  n'a  vne  eftoffe  &  ma- 
tière propre  à  faire  ce  qu'il  entreprend.  I'ay  iugé  eftrè  du  tout 
aeceffaire  de  coucher  en  ce  heu  le  moyen  de  cognoiftre  le  ferj, 
bon ,  &:  mauuats ,  à  fin  que  le  forgeron  eftant  affeuré  de  fa  ma- 
tière ,  il  puifle  en  toute  feurecêôi  confiance  y  exercer  êc  appli- 
quer fon  art.  r 
Pour  choifir  le  fer  doux,  il  faut  premièrement  fçauoir  de  quelle  forge  iieft,5£ 
fila  mine  eft  douce  ou  caftante,  encores  qu'il  peuc  arriuer  qu'en  mefme  forge,&  de 
pareille  mine  le  fer  le  crouue  doux ,  &:  quelquesfois  caftant ,  &  d'vne  mefme  gluze: 
qui  font  grandes  pièces  de  fer3  de  dix  ou  douze  pieds  de  long,pefant  quinze^  ou  dix- 
huift  cens  liures  ou  dauantage,faites  en  forme  tnangulaire,que  l'on  meineà  la  for- 
ge après  qu'elles  font  coulîées  ,1a  première  fois  fur  du  fable  :  en  après  on  leur  met  lé 
bout  dans  la  grande  forge  ,  où  l'affineur  le  fait  chauffer  tant  qu'il  commence  à  fon- 
dre: mais  il  ne  coulle  plus  comme  à  la  première  fois.    Lors  qu'il  y  a  vn  bout  bien 
chaud,  comme  à  l'eftimation  de  cinquante  ou  foixante  liures ,  ou  dauantage  :  l'affi- 
neur le  caffe ,  &:  fait  tomber  dans  le  fond  de  la  forge ,  &  le  fait  chauffer ,  le  tournant 
dans  le  feu,  iette  delTus  du  fable  fec  pour  empefeher  qu'il  ne  brufle.   Lors  qu'il  eft 
bien  chaud  on  le  tire  du  feu,  puis  on  Je  porte  fous  le  gros  mârteau  qui  frappe  deffus 
doucement  au  commencement  pour  lecouroyer,  fonder,  &  eftirer  en  barre  ,  de 
deux  ,  ou  trois  pieds  de  long  :  puis  on  le  laifTe  refroidir.  Cependant  qu'on  l'eftire  la 
forge  chauffe  toufiours,  ôc  ladite  gluze  s'aduance  d'elle- mefme  peu  à  peu  dans  le 
feu,  à  caufe  qu'elle  a  l'autre  bout  plus  haut  que  la  forge.  Ces  afïîneurs  îettent  quel- 
quesfois de  petits  morceaux  de  fer  comme  en  pouldre,  qui  n  eft  encores  du  tout 
affiné,  fur  le  fer ,  en  fortant  de  la  forge,  lors  qu'il  fe  trouue  par  trop  chaud  &  bouil- 
lant, le  croy  que  c'eft  cela  ,  ou  le  fable  qu'on  iette  deflus ,  qui  engendrent  les  grains 
dans  le  fer,  qui  font  fî  durs  que  l'on  eft  quelquesfois  contrainct  de  les  emporter  auec 
vnciieau  ou  burin.  Apres  que  vous  ferez  informé  de  quelle  mine  fera  le  fer,  vous 
pourrez  le  recognoiftre  par  ce  moyen  fans  le  caffer. 

Prenez  des  barres  de  fer  où  vous  verrez  de  petites  veines  noires  qui  aillent  au 
long,&  qu'icelles  barres  foient  fouples  fous  la  main  en  les  maniant,  èc  fans  pailleu~ 
res,  s'il  s'en  trouue  ;  &  fur  tout  qu'il  n'y  ait  point  de  ferfeures  fur  les  barres ,  qui  font 
de  petites  decouppeures  qui  vont  du  trauers  :  s  il  y  en  a  c'eft  vn  figne  euident  que  le 
fer  eft  rouuelin ,  c'eft  à  dire  caffant  à  chaud ,  &:  que  l'on  aura  de  la  peine  à  le  forger. 
Et  pour  mieux  cognoiftre  sileftdoux&plyant  à  froid,  faut  le  iettertout  à  plas 
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rudement  fur  le  paué  de  la  rue  ou  ailleurs  ,  s'il  ne  cafîc,  il  eft  plyant.  Et  pour  en  eftre 
encores  plus  cercain  ,  prenez  vn  cifeaude  bon  aoer,a-jec  lequel  on  couppe  lefer 
à  froid  ,  &  d  iceluy  vous  entaillerez  vn  peu  la  barre  du  trauers ,  par  le  lieu  où  vous 
voudrez  le  carter  :  puis  vous  le  mettrez  dans  vn  caftbuér,ou  dans  vn  trou  fait  exprès 
dans  vne  pièce  de  bois,  ou  dans  quelque  pierre , ou  fur  vn  pillier  de  bois ,  fur  lequel 
on  met  deux  boutade  barre  de  fer,  fixpoulces  près  l'vnede  l'autre  ,  puis  ou  met  la 
barre  par  l'endroit  où  l'on  la  veut  carter ,  &  on  frappe  deflus  auec  la  panne  d  vn  gros 
marteau,  &  à  detfaut  de  ces  cartbùers  vous  la  cafferez  fur  1  enclume. 


Four  cognoi/ire  le  fer  bon ,  ou  mauvais ,  après  quil  est  cajfé. 

<îy-^  N  co^noiftra  fi  le  fer  eft:  doux,  à  la  couleur  qu'il  aura  par 
v  la  cafteuf c ,  s'il  eft  noir  tout  au  trauers  de  la  barre,  c'eft 
vn  figue  alfeuré  qu'il  eft  bon  &  malléable  àfroid ,  &à  la 
lime  :  car  la  couleur  la  plus  noire  àla  carte,  monftrequil 
eft  plus  doux  à  la  lime,  &c  le  plus  plyant .  mais  eft  lubiect  à 
eftre  cendreux,  c  eft  à  dire,  pas  clair  ny  luyfant  après  qu'il 
eft  poly  ,  (e  trouuant  des  taches  dertus.comme  s'il  y  auoic 
des  cendres  grifes  meflées  auec  :  ce  qui  le  rend  difficile  à 

3  polir,  &  mettre  en  bon  luftre  :  non  pas  que  îe  vueilledro 

4  que  cela  arriue  à  toutes  barres  amfî  noires ,  mais  le  plus 
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1 1  y  a  aurti  d'autres  barres  de  fer  qui  fe  monftrent  à  la  carte  gris,  noir ,  tirant  fur  lo 
blanc.  Le  fer  de  telle  couleur  eft  beaucoup  plus  dur,  &  royde  que  le  précèdent,  en 
le  plyant:  il  eft  rres- bon  pour  les  Marefchaux  pour  ferrer  cheuaux,  &  faire  œuure 
blanche  pour  les  Taillandiers ,  &  aurti  pour  les  Groffiers  d  ceuure  noire  :  mais  pour 
la  lime,  il  eft  fubiect  à  y  auoir  des  grains ,  &  endroits  que  l'on  ne  peut  emporter  aueo 
les  limes  Et  s  îls'en  trouue  dansla  tige  d'vne  clef  qu  il  faille  forrer  ou  percer,  cela 
empefchele  foret  d'aller  droic"t,&:  fait  creuer  la  clef. 

il  y  a  d'autre  fer  qui  eft  meflé  à  la  carte,  ayant  vne  partie  blanchc,&  /  autre  grife, 
noire, &:  qui  a  le  graui  vn  peu  plus  gros  que  celuy  que  l'ay  dit  cy-  deilus  :  celuy-la  eft 
iouucnt  le  meilleur,  fe  forge  mieux ,  &  n'eft  pas  fubiect  à  eftre  cendreux  ,  ny  aauoir 
des  grains, &  fe  pohft  mieux,  le  croy  que  c  eft  le  meilleur, foit  pour  la  forge,  ou  pour 
la  lime,  Se  pour  fe  bien  polir:  car  il  s'affine  en  forgeant  ,  &deuient  tout  non  à  la 
cafte  ,  eftant  mis  en  œuure. 

11  y  en  a  encores  d'autres  barres  qui  ont  le  grain  fort  petit ,  comme  de  l'acier ,  Si 
qui  eft  plyant  à  froid  :  celuy-la  eft  difficile  à  limer, &  bouillant  à  la  forge.  Tellement 
qu  il  eft  difficile  à  employer  à  la  forge,  &  àla  lime:  il  eit  très -bon  pour  les  Maref- 
chaux qui  trauaillent  pour  la  terre. 
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Four  cegnoiHre  le  fr  caffant  à  froid. 

L  y  à  d'autre  fer  qui  a  le  grain  gros ,  &:  clair  à  la  caffe 
comme  eftam  de  glace,ou  comme  du  cale  :  ce  fer  ne  vauc 
'ueres ,  car  il  eft  c  a  (fa  ne  à  froid,  &  tendre  au  feu  ,  ne 
pouuant  endurer  grande  chaleur  fans  fe  brufler  ,  atiffi 
vous  trouucrez  en  maniant  les  barres,  qu'il  fera  rude  à 
la  main ,  &:  les  lettans  fur  le  paué,  comme  i'ay  dit ,  il  caffe - 
a  par  trois  ou  quatre  endroits  à  la  fois.  Tellement  que  ce 
fer  nefe  peut  are  (Te  r  ny  manier  àfroid:  mefmes  il  y  en  a 
qui  dénient  encoves  plus  caffant  en  le  forgeant ,  par  me- 
nues pièces  qu'il  n'eftoit  auant  que  d'eftre  reforgé ,  qui 
eft  vn  ligue  euident  que  la  mine  en  eft  caffante,  ou  qu'il  a  efté  fondu  ôc  affiné 
auec  duchaibon  fait  de  ftaiz3  forçant  du  fourneau. 
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CHAPITRE  LXV. 

Pour  cognoiftre  le  ft  r  rouuelin ,  cajfant  à  chaud. 

N  le  cognoifllors  qu'il  y  a  des  ferfeurcs  ou  decoupeu- 
s  qui  vont  au  trauers  des  quarrez  des  barres.  Ce  fer  eft 
ubiect  à  eftre  plyanc  ,&  malléable  à  froid  L'autre  figne 
:ju  il  eit  calfant  à  chaud  ,  c'eil  qu  en  le  forgeant  il  fent  le 
oulfre,  &  fort  de  dedans  en  frappant  dcfi'us ,  de  petites 
ÎLinccllcs, comme  de  petites  flammes  ou  efloilies  de  feu, 
ors  qu'il  vient  en  fa  mauuaile  couleur  qui  eit  dordinai- 
e  vn  peu  plus  blanche  que  couleur  de  cenze  rouge,  il 
rafle  à  chaud,  çuelquesfois  prefque  tout  au  trauers  de  la 
pièce',  li  vousfiappez  deilus ,  ou  le  plyez  lors  qu'il  eft  en 
celle  maligne  couleur,  11  deuiendra  touc  pailleux  :  voyla  le  fer  que  l'on  appelle 
rouuelin. 

Celuy  d'Efpagne  eft  fort  fub  cet  à  eftre  de  celle  qualité  ,&  àauoir  enfoy  des 
grains  qu'on  ne  peut  limer  qu'aucc  difficulté. 

Tout  le  vieil  fer  que  l'uy  employé  qui  a  efté  long-temps  à  l'air,  ou  au  ferain,  c'eft 
trouué  rouuelin. 

il  n'y  a  point  de  doute  que  cela  fe  doit  référer  à  quelque  qualité  corrofîue  &: 
mordxante  qui  cil  dans  la  rofée  comme  le  cefmoigne  l'expérience:  car  il  eit  cer- 
tain que  il  vous  trempez  quelque  partie  du  corps  dans  la  roiée ,  elle  vous  démange- 
ra ,  &:  deuient  mefmes  quelquesfois  galleuie  :  ce  qui  ne  peut  procéder  que  de  quel- 
que qualité  mordicante  qui  racle  le  cuir.  Donc  il  ne  faut  pr.s  tiouuet  eftrange ,  ii  le 
fer  expoié  à  la  rofée,  le  change  tk  altère,  &  fe  trouue  (  comme  Tay  dit)  rouuelin. 

Nous  auons  en  France  de  très- bonnes  mines  de  fer ,  fi  elles  eilo:cnt  bienchoi- 
iîes  ,  &  nettoyées.  &:  laiilées  quelque  efpace  de  temps  à  lair  après  élire  bêchées.  &■  fi 
elles  efloient  fondues,  &:  affinées  àucc  du  charbon  fait  de  ieune  bois,&:  qui  cuit  elle 
fait  vn  ou  deux  ans  auparauant ,  &c  tenu  enheufec  ,auantque  derondre,  &:  affiner 
le  fer,  parce  que  le  charbon  fait  de  fraiz,  &  de  vieil  bois,  rend  ce  fer  cailanc,  &:  le 
charbon  ne  dure  gueres  au  reu. 

Il  y  a  auili  en  France  d'autres  mines  defquellesonne  fe  ferr  qu'a  faire  du  fer, 
lefquelles  ncantmoins  (  ii  elles  eiloient  bien  conduites  âc  trauaillées  )  fourniroienc 
de  bon  ac;er.  le  croy  que  c'eil  plufloll  faute  de  trauail ,  que  de  bonté  :  &  que  les 
maillres  des  mines  &;  forges,  ne  prennent  pas  la  peine  de  faire  chercher  &  trauaillcr 
gens  capables ,  &cxpers  pour  bien  fondre  ,&  affiner  leldites  mines ,  &:  pour  reco- 
gnoillrc  le  charbon  qui  y  eilptopre  :  car  le  charbon  y  fait  beaucoup ,  comme  ie  di- 
ray  ailleurs. 

Il  y  en  a 
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Il  y  en  a  encores  d'autres ,  lefquelles  fi  elles  eftoient  bien  cherchées ,  conduite^ 
Se  affinées  par  gens  expers ,  fe  trouueroient  de  très  grande  valleur ,  fi  la  négligence 
n'efmouflbitle  defir  de  trouuer  des  meruejlles  ,  que  l'on  pourroit  goutter  auec 
beaucoup  de  contement  ,  fi  les  curieux  pourfuyuoient  leur  pointe  ,  Se  recher^ 
choient  ce  que  la  mere  nature  produit  fecrettementpeuàpeudansfesentrailless 
cequeneantmoins  mente  d'eftre  recherché  auec  peine ,  puis  que  les  chofes  de  va- 
leur ne  s'achettent  qu'aucc  le  trauail. 


CHAPITRE  LXVI. 

Pour  cognoiftre  l'acier  bon ,  &  marnais. 


\ 


'Il  y  achofe  où  (non  feulement  le  Serrurier,  mais  tout  autré 
qui  fe  vueille  méfier  de  la  forge ,  Se  du  fer  )  doiuent  fe  monftrer 
foigneux  Se  diligent,  c'eft  particulièrement  à  bien  eflire,  Sù 
choifir  l'acier.  Car  en  vain  auez-vous  de  bon  fer,  le  fçauez- 
I  vous  manier,  Se  forger ,  fi  quand  Se  quand  ne  le  fçauez  bien ,  Sô 
parfai&ementacerer  :  carne  fe  pouuantrien  faire  fans  outilss 
lefquels  nepeuuentferuir  en  aucune  façon ,  s'ils  ne  font  faits 
de  bon  acier,  Se  bien  choifi,  il  eftmanifefte  que  fans  l'acier,  Se 
la  cognoiflanec  d'iceluy  ,  il  eft  impoffible  de  £fire  chofe  aucune  de  feruice ,  fidelle 
Se  proficable. 

Pour  donc  bien  choifir  du  petit  acier  commun,  qu  on  appelle  Soret,  Clameflj 
ou  Limofin  ,  qui  eft  le  rroindre  en  prix  qui  fe  vende  en  France ,  qui  eft  par  petits 
quarreaux,  detroispoulcesdelongouenuiron.  Il  faut  voir  premièrement  fi  les 
quarreaux  font  pailleux ,  ou  furchaurTez ,  Se  fi  en  la  cafle  on  void  des  veines  noires  8 
ou  pailles:  tous  ces  fignes  monftrent  qu'il  n'eft  pas  bon.  Mais  fi  les  quarreaux 
font  nets,  fans  pailles, ny  furchauffeures ,  Se  qu'en  la  cafTe  que  l'on  fait  d'iceux 
par  le  bout,  l'acier  fe  monftre  net ,  Se  le  grain  blanc  Se  délié ,  c'eft  figne  que  l'acier 
eft  bon. 

Il  y  a  encores  d'autres  quarreaux  qui  font  plus  gros.  Se  plus  pefans  d'vne  moitié, 
qui  font  de  la  mefme  mine  que  le  petit on  l'appelle  Clamefi ,  faut  le  choifir  comme 
i'ay  dit.  Ceft  acier  Se  le  petit  Soret  font  bons  à  feruir  à  la  terre ,  &  gros  ouurages 
noirs. 

KlMcter  de  Piedmont. 

L'Acier  de  Piedmont  eft  par  quarreaux  vn  peu  plus  gros  que  le  Clamefi ,  le 
quarreau  pefe  il  fe  vend  trois  fols  fix  deniers  le  quarreau.  Pour 

le  choifir  faut  voir  s'ils  font  nets ,  fans  pailles ,  ny  furchauffeures ,  que  l'on  cognoift 
lors  qu'il  y  a  des  endroits  qui  fe  monftrent  grumeleux ,  decouppez  du  trauers,  Se 
rudes  fous  la  main,  quidcmonftre  que  l'acier  eft  difficile  à  employer,  &  fouder. 
Voyez  anffi  à  la  cafle  s'il  n'y  a  point  quelque  tache  tirant  fur  le  iaune ,  cefte  couleuc 
demonftre  encores  qu'il  eft  difficile  à  fouder.  Se  allier  auec  le  fer,ou  autre  acier. 

N 


142  Quuerture  Je  f  Art 

Mais  s'il  eft  clair  Se  net,  Se  qu'il  aye  le  grain  net,  menu  Se  blanc ,  fans  y  auoir  vei- 
nes noires  ,Se  qu'il  caffe  facilement  par  le  bouc  qui  eft  trempé ,  en  frappant  contre 
quelque  pièce  de  fcr,ou  contre  vn autre  quarreau  d'acier  :  c'eft  vn  figne  afteuré  que 
l'acier  eft  bon,  propre  à  faire  les  outils  qui  feruent  à  coupper  painjchai^corne^ois, 
papier,  Se  autres  chofes  femblables,  après  qu'il  fera  couroyé  corne  ie  diray  cy-apres. 

{_s4utre  acier  de  Tiedmont. 

IL  y  en  a  de  deux  façons,  l'vn  artificiel, &  l'autre  naturel  Se  de  bone  mine,&  d'au- 
tre qui  a  le  plus  fouuent  pailles,  Se  furchauffeures  ,  le  grain  gros ,  Se  de  couleur 
blafarde ,  qui  eft  très-  difficile  à  fouder.  Ceft  acier  eft  le  plus  fouuent  artificiel ,  fait 
de  menues  pièces  de  fer ,  que  l'on  met  auec  du  charbon  de  bois  pillé ,  &T  fait  exprès, 
mis  lift  fur  lift  dans  vn  grand  creufet.ou  pot  de  terre  fait  expres,&:  qui  puifte  endu- 
rer le  feu ,  auec  vn  couuercle  par  deftus ,  Se  couucrt  en  façon  qu'il  n'en  puifte  fortir 
aucune  fumée.  En  après  on  met  ledit  pot  dans  vn  fourneau  à  cuire  de  la  chaux ,  ou  à 
cuire  de  la  tuille ,  brique ,  ou  pots  de  terre ,  ou  pour  le  mieux ,  dans  vn  fourneau  fait 
exprès ,  Se  qui  ne  feruc  à  autre  chofe. 

Ceft  acier  eft  bon,  pourueu  qu'il  foit  affiné  par  deux  fois,&  que  le  charbon  auec 
lequel  il  eft  affiné  foit  fait  de  fraiz,  Se  peu  auparauant  que  deftie  employé.  Notez 
que  tout  charbon  n'y  eft  pas  bon ,  à  fin  de  ne  vous  y  tromper  pas  :  faut  qu'il  foit  deux, 
iours  Se  deux  nuifts  au  feu  violent ,  le  plus  fera  le  meilleur ,  pourueu  que  le  creufec 
ne  prenne  vent.  Ceft  acier  eft  bon  à  mettre  à  la  terre,  Se  à  acerer  marteaux,  Se  autres 
ouurages ,  de  quoy  on  trauaille  auec  force  Se  violence  :  &  quelques  fois  bon  à  faire 
des  outils  taillans,  lors  qu'il  eft  bien  affiné,  Se  trempé  comme  il  faut. 

K^Acier  d'Allemagne, 

CEft  acier  eft  par  petites  barres  quarrées  de  feptàhuift  pieds  de  long,  quiefl 
tres-bon  à  faire  des  reftbrts  de  ferrures  ,  arcs  d'arbaleftres,  efpées,  refforts 
d'harquebufes,  &:  autres  r  efforts.  Pour  eftre  bon  faut  qu'il  foit  net ,  fans  pailles,  fur- 
chauffeures ,  ny  veines  noires ,  ny  fourreures  de  fer  :  ce  qu'on  pourra  cognoiftre  en 
le  caftant. 

K^icier  de  Carmes ,  eu  à  la  Rofe. 

ON  nous  apporte  en  France  de  ceft  acier,  que  l'on  ameine  des  Allemagnes  ,SC 
de  Hongrie, qui  eft  au  (fi  très-  bon  à  faire  cileaux  à  coupper  fer  à  froid ,  Se  faire 
burins,  cifelets,  faux  à  coupper  herbes,  pierres,  corne ,  papier,  bois ,  Se  autres  outils 
dont  on  fefert.  Qeftuy-cy  Se\e  précèdent  font  des  meilleurs  que  nous  employons 
en  France  11  fe  cognoift  aulfi  ,s  il  eft  tout  au  long  des  barres  fouple  à  la  main,  fans 
pailles, ny  furchauffeures  :  Se  fi  à  la  cafte  il  s'y  void  dans  le  milieu  vne  tache  prefque 
noire ,  tirant  fur  le  violet ,  ayant  le  grain  fort  délié ,  Se  fans  pailles ,  ny  apparence  de 
fer ,  Se  qu'icclle  tache  trauerfe  prefque  toute  la  barre  de  tous  coftez  :  c  eft  vn  figne 
afteuré  que  l'acier  eft  bon.  Au  contraire  files  barres  font  pailleufe$,furchauffccs, 
auec  quelques  veines  entremeflées  dans  la  cafte ,  il  n'eft  pas  bon. 

K^icicr  (T  EJpagne* 

ON  nous  ameine  de  grofTes  barres  quarrées,  de  cinq,  fix,  ou  fept  pieds  de  long, 
Se  de  dix-  huift ,  ou  vingt  lignes  en  quarre  :  il  fe  doit  choifir  comme  les  précé- 
dents. Ceft  acier  eft  propre  à  acerer  enclumes ,  bigornes ,  gros  marteaux ,  Se  autres 
gros  ouurages ,  lors  qu'il  eft  bien  choifi. 
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r^Autre  acier  d'Ejpagne  appelle  acier  de  grain. 

NÔvs  auons  encores  d'autres  fortes  d'acier  qu'on  ameined'Efpagne,  que  Ton 
appelle  acier  de  Grain  :  autrement  acier  de  Motte  ,  ou  de  Mon-dragon.  Ceft 
acier  eft  par  greffes  maffes.en  forme  de  grands  pains  plats, quelques  fois  de  iS.pouU 
ces  ou  dauantage  de  diamètre,  &  de  1.  ?.  4.  ou  f .  poulces  d'efpaiffeur.  Ceft  acier  eft 
aufîi  bon  à  faire  cifeaux  pour  coupper  fer  à  froid,  Se  pour  acerer  les  fers  de  moulins, 
marteaux, Se  autres  gros  ouurages  qui  doiuent  élire  durs,  Se  qui  endurent  beaucoup 
de  peine:  Se  a  coupper  chofes  dures,romme  pierrc,marbre>&  autres  choies  fembla- 
bles,  lors  qu'il  eft  bien  choifi  ,  Se  bien  affiné. 

Pour  cognoiftre  s'il  eft  bon  ,  faut  qu'il  ayt  îe  grain  délié  à  la  caffe  ,  Se  qu'il  foit 
prefque  toutiaune ,  fans  veines  noues ,  ny  apparence  de  fer,  &  ne  prendre  que  le 
moins  que  l'on  pourra  de  la  croufte ,  Se  que  la  pièce  (oir  du  mitan  de  la  motte.  Si 
vousluy  voyezle  grain  gros, clair,  auec  veines  noires,  fans  tirer  fur  lacouleur  iaunc, 
ou  qu'en  preniez  des  orées  .  ceft  acier  fera  fubiect  à  ne  vailoir  gueres.  Et  pour  l'em- 
ployer Se  couroyer,  il  faut  premièrement  le  metere  dans  le  feu  de  charbon  de  bois, 
ou  de  terre:  mais  celuy  de  bois  eft  le  meilleur,  tant  pour  employer  celuy-  cy,,  que  les 
autres  cy-deflus,  dont  i'ay  parlé:  parce  que  le  charbon  de  terre  eft  plus  violent,  & 
chaud ,  que  celuy  de  bois:  qui  fait  qu'on  ne  peut  pas  fi  bien  cognoiftre  îefer  Se  acier 
lors  qu'il  eft  chaud,  à  caufe  de  la  flame  qui  paile  par  deffus ,  comme  i'ay  dit  cy-de- 
uant.  le  I'ay  voulu  repeter  pour  le  foulagement  du  lecteur. 

Apres  que  vous  aurez  mis  voftre  acier  dans  le  feu ,  Se  chauffé  quelque  efpace  de 
temps, vous  les  laifferez  vn  peu  repofer,  Se  boiiillir  dans  le  feu  ,  leccant  du  fable  délié 
ou  terre  franche  en  pouldre  par  deflus,pourlerefroidir,&:  pour  l'empefcher  de  brû- 
ler. Apres  que  vous  laurezlaiffé  vn  peu  bouillir  dans  le  feu,  vous  1  ofterez  Sz  frappe- 
rez deffus,le  plus  promptement&  légèrement  que  faire  fe  pourra,  Se  l'applatirez.&: 
eftircrez  par  petites  barres  plattes,  de  l'efpaiffeur  de  deux  lignes  ou  dauantage  :  puis 
vous  le  ferez  rougir  en  couleur  de  cerife  rouge  lSe  le  mettrez  dans  l'eau:  puis  après 
vous  le  cafferez  par  petites  pièces, que  Vous  mettrez  l'vne  fur  l'autre,  fur  vne  lame  de 
fer  de  deux  ou  trois  lignes  d  efpaiffeur,que  vous  couurirez  de  terre  franche, détrem- 
pée auec  de  1  eau,&  mettrez  chauffer  l'acier  ainfi  en  charge  fur  voftre  lame  de  fer,&: 
le  ferez  chauffer  doucement:  puis  le  tirerez  du  feu  fouplement,  frappant  prompte- 
ment  &  légèrement  deffus,  comme  a  la  première  fois.  Apres  qu'il  fera  bien  foudé 
vousl'eftirerezde  telle groffeur  que  bon  vous  femblera.  Vous  pourrez  couroyer  Se 
affiner  le  petit  acier  ,  Soret,  Ciamefy  ,  Piedmont  ,Se  autres  :  mefmes  les  méfier  & 
couroyer  fvn  auec  l'autre,comme  font  quelques  fois  les  Couteliers ,  Se  aucres  bons 
maiftres,  qui  fçauent  bien  employer  l'acier. 

Pour  celuy  d'Efpagne,  Se  d'Allemagne ,  en  barres ,  de  Carmes ,  àlaïtofe ,  Se  dé 
Hongrie, Se  autre  acier  qui  eft  en  barre:on  ne  les  eouroye  pas  fi  fouuent  comme  ce-  ' 
Juy  qui  eft  par  carreaux ,  parce  qu'on  ne  les  employé  pas  communément  à  faire  des 
taillans,  comme  celuy  de  Piedmont,  &:  aucres  qu'on  vend  par  quarreaux. 

Encores  que  tout  l'acier  dont  i'ay  parlé  cy-deiïus,  foit  bon,&b<cn  choify  il  eft 
neceflaire  de  le  bien  gouucrner  au  feu3  fe  prendre  garde  de  le  brufleiyiy  furchauffer 
au  feu  :  ce  que  pourrez  faire  de  la  façon  que  i'ay  enfeigné. 

Ce  n  eft  pas  la  principalle  choie  au  Forgeron  de  bien  forger  fon  fer  &  acier ,  il 
faut  qu'il  fçache  bien  les  trempes  qui  font  neceffaires  pour  chaque  force  d'acier  :  Se 
auffi  qu'il  confidere  l'ouurage  qu'il  a  à  faire,  fçauoir  s'il  trouuera  de  l'acier  qui  foit 
bon  pour  faire  ce  qu'il  entreprend;  car  tout  acier  n'eft  pas  bon  pour  faire  tou&es 
fortes  d'ouurages. 
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CHAPITRE  LXVII. 

Ou  ijl  truffé  de  diucrfes  fortes  de  trempes  pour  l'acier. 

O  vs  venons  doneques  à  ce  en  quoy  confifte  le  couronne- 
méc  &  accompliffement  de  1  ceuure(i'enccds  aux  diuerfes 
trépes  de  fer  8>c  d'acier)lefquelles  i'efpere  ne  deuoir  cftre 
pas  moins  plaçantes ,  &:  agréables  à  cous  forgerons,qu'v- 
tiles  2c  profitables  à  vn  chacun  Et  c'eft  icy  ou  iJ  séble  que 
confifte  vne  principalle  partie  de  l'art  :  car  bien  qu'il  foit 
extrêmement  requis  de  bien  choifir  la  matière ,  bien  for- 
ger^ limer,  neantmoins  tout  cela  ne  feruira  de  rien, 
ou  fort  peu ,  fi  vous  venez  à  manquer  à  la  trempe  C'eft 
docques  à  faire  au  Serrurier,&:  forgeron  adroit,&  expert 
d'f  apporter  vn  particulier  efgard ,  &:  choifir  les  eaux  qui  y  font  propres ,  &  d  y  ap- 
porter tout  l'artifice  requis*.  I'efpere  que  ceux  qui  entendront  ôc  le  feruiront  de  ce 
que  i'en  couche  dans  ce  petit  traicté,  en  receuront  vn  fingulier  contentement. 

Pour  tremper  le  petit  acier  Limojïn ,  Clamejy ,  &  artificiel. 

A Près  que  vous  aurez  forgé,  acéré ,  &:  drefTé  vos  pièces ,  vous  les  ferez  rougir 
dans  le  feu ,  vn  peu  plus  rouge  que  la  couleur  de  cerife,puis  vous  la  tremperez 
dans  de  l'eau  de  fontaine,  ou  de  puits, la  plus  froide  fera  la  meilleure.  Quelques  vns 
mettent  du  verre  dans  la  forge, auant  que  d'y  chauffer  l'acier  ,&:  le  font  fondre  & 
attacher  tout  à  l'entour  de  leur  ouurage,  puis  le  trempent  eftant  bien  chaud.  le  croy 
que  cela  ne  fert  de  gueres. 

Autres  prennent  du  fel  commun,  le  pillent  &  en  mectent  deffus  l'acier  lors  qu'il 
eft  chaud,  ic  preft  à  tremper.  le  croy  que  cela  rend  l'acier  plus  dur ,  &:  n  elclatce  pas 
Ci  toft  :  c'eft  poutquoy  ie  fay  cela  aux  marteaux  dont  ie  me  fers ,  &  aux  aucres  pièces 
femblables,  pour  les  rendre  plus  dures, de  qu  elles  puilfent  mieux  relifter  aux  coups, 
&  efforts  qu'on  leur  fait. 

Apres  que  vous  aurez  chauffé  voftre  acier,&  mis  du  fel  deftus,  vous  les  mettrez 
incontinenc  dans  de  l'eau  fraifche, comme  i  ay  dit,  l'y  tenant  îufques  à  ce  qu'il  ioit 
froid,  ôc  luy  donnant  après  vn  peu  de  recuit ,  fi  bon  vous  femble. 

Pour  tremper  acier  de  Piedmont. 

SI  c'eft  que  Vous  ayez  fait  des  outils  trenchans,  pour  coupper  pain,  chair,  bois, 
corne  ,  papier  ,  ou  autre  choie  lemblable  ,  il  fe  doit  tremper  en  couleur 
de  cenfe,  en  luy  donnant  le  recuit  par  après,  en  façon  que  pailanc  vn  bois  lec 
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comme  manche  de  marteau ,  ou  autre ,  par  deffus  le  quarre  ou  taillant ,  la  racleûie 
ou  poufîiere  qui  en  forcira  fe  brufle  incontinent  fur  la  pièce:  alors  il  fera  affez  recuit. 
Et  notez  que  tout  acier  fe  corrompt  Ci  on  le  trempé  trop  chaud,  Se  ne  s'endurcir  pas 
dauanrage  :  ce  qui  cft  contre  l'opinion  de  plufîeUrs.  Si  vous  le  trempez  trop  chaudj 
il  ne  vaudra  iamais  rien  fi  vous  manquez  à  le  faire  bon  à  la  première  trempe. 

Si  vous  ne  l'atiez  trempé  ttop  chaud,  &que  l'outil  ne fetrouue  bon ,  vous  le 
pourrez  retremper  de  rechef,  &le  faire  meilleur  qu  à  la  première  trempe,  pour 
auoir  recogneu  le  deffaut ,  Se  le  recuit  qu'il  luy  faut  donner  :  Se  pareillement  toutes 
fortes  d'acier,  qu'il  faut  recognoiftreauant  que  pouuoir  eftreaffeuré  de  la  trempe 
de  recuit  qu'il  luy  faut  donner. 
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Tour  tremper  r efforts  d'acier  d 'Allemagne \ 

LA  meilleure  Se  plus  naturelle  de  toutes  les  eaux,  c'eft  la  rofée  du  mois  de  May8 
recueillie  ou  ferrée  au  matin,auleuerdu  foleil,  en  quelque  lieu  efleué  fur  bled 
ou  autres  herbes;  d'autant  que  pour  lors  elle  eft  moins  cerreftre,  plus  fubtile,&S 
beaucoup  plus  a&iue,  pour  auoir  efté  tirée  Se  exprimée ,  lors  que  toutes  plantes, ra- 
cines Se  herbes  font  au  fort  de  leur  vigueur:  Se  fpeciallement  forcira- elle  l'on  effectj 
fi  vous  la  cueillez  ou  ferrez  lors  que  le  vent  vient  du  Nort,  ouBize:  car  par  la  froi- 
deur diccluy ,  elle  eft  rendue  plus  pénétrante,  SeainG.  l'acier  trempé  en  îcelfe,  en 
demeure  plus  roide,  &.  fait  mieux  Ion  erfecl. 

Vous  prendrez  donc  Ue  cefte  eau  fixjfeptj  huic~t,  ou  neuf  fois  autant  pefanc 
que  voftre  acier,  que  mettrez  dans  vn  vaiflfeau ,  puis  vous  ferez  chauffer  doucement 
l  acier ,  tant  qu'il  vienne  en  couleur  de  cerife  rouge  ,Se  prendrez  garde  qu'il  chauffe 
tout  par  tout  efgallemenc ,  Se  qu'il  ne  prenne  çfcaille ,  Se  ne  chauffe  trop  prornpce- 
ment:  puis  vous  le  meccrez  dans  ladite  eau  $  fi  profond,  qu'il  ne  puiffe  prendre 
vent  ny  air  l'y  laifferez  refroidir.  En  après  vous  l'ofterez,  Se  le  nectoyerezauec 
fable,  ou  fraifil,  tanc  qu'il  foit  blanc,  Se  toute  l'efcaille  oftéc  de  defîus. 

Lorsque  voftre  refforc  fera  trempé  &:  nettoyé,  vous  le  remettrez  furie  feu,  Se 
luy  laifferez  prendre  le  recuit  doucement ,  incontinent  il  viendra  en  couleur  iaune, 
fa'nguin,  viollec,  couleur  d'eau ,  gris-noir.  Lorsqu'il  fera  en  cefte  couleur,  faudra 
l'ofter  de  deffus  le  feu ,  Se  paffer  vn  bois  fec  par  deffus ,  comme  i'ay  dit  à  l'acier  de 
Piedmont.  Lors  que  la  pouldre  ou  racleure  du  bois  bruflera  deffus,  vous  prendrez 
vne  corne  de  mouron ,  cheure,bouc,bœuf,  ou  autre  corne  graffe,  que  vous  paderez 
ôe  frocterez  par  deffus  ledit  reffort,  oubien  y  pafferez  vne  plume ,  huille,  fuif  de 
chandelle, ou  autre  graiffe,  Puis  vous  les  remettrez  vn  peu  fur  le  feu:  fîvous  mettez 
deilus  huille,  ou  graiffe,  il  là  faut  laiffer  flamber  Se  brufler  deffus,  Se  voir  de  rechef  fî 
le  bois  bruflera:  alors  il  le  faut  laiffer  refroidir,  &  fera  fait 

On  peut  bien  tremper  les  relforcsen  eau  de  forge  ,ou  viuiere,  oubien  en  eau  de 
puics,  ou  fontaine  :  mais  fi  vous  les  trempez  en  eau  de  fontaine,  ou  puits,  qui  foit  par 
trop  froide,  vous  la  meccrez  dans  quelque  vailTeau  où  vous  la  puiffiez  baccre,  Se 
agicerauec  quelque  bois,  ou  auec  la  main:  &.par  ce  nîoyen  vous  amollirez  l'eau, 
tanc  dure  quellepuifïe  eftrc. 

Si  vous  crempez  les  refforts,  ou  autre  chofe  femblable ,  dans  de  l'eau  de  puits  ouf 
defoncaine,  fans  la  battre,  les  refforts  feront  fubieéts à fecaffer,  quelquesfois  cm 
les  trempant  û  l'acier  eft  rude,  oubien  fecafTeront  en  les  plyanc. 
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/Wr  tremper  acier  de  Carmes ,  o#  acier  a  la  Rofe. 

A  1  c  t  e  s  chauffer  voftre  acier  en  couleur  de  cerife  feulement  auec  char  - 
bon de  bois ,  &:  le  trempez  en  eau  de  fontaine  ou  de  puits ,  la  plus  froide  &: 
ferme  féi  a  la  meilleure.  Si c'efteifeau  ,011  autre  chofe  terne ,  ceft  acier  eft 
fubiect  à  fe  fendre  &.  cafler  dans  l'eau  Pour  éuiter  à  ce  danger ,  mettez  le  gros  bouc 
ou  le  moins  chaud  ,  de  quoy  on  ne  fe  veut  feruir  le  premier  dans  l'eau  ,  l'enfonçant 
iufquesaufonddn  vailleau  où  fera  l'eau,oubien  mettez  de  lagraifle  fonduë,fuif,  ou 
autre  gtaifTe  fur  l'eau  :  lors  que  la  pieCe  que  voudrez  tremper  fera  chaude ,  vous  la 
pafTerez  au  trauers  de  cefte  gratfïe ,  qui  flotera  fur  l'eau  ,  &  empefehera  voitre  oucti 
de  cafTer.  Apres  qu'il  fera  trempé  faut  le  recuire  &  nettoyer  comme  fay  dit ,  à  fin  de 
voir  mieux  le  recuit  que  vous  luy  voudrez  donner. 

Si  c'eft  pour  faire  outils  à  coupper  fer,  comme  burins  cifelcts ,  cifeaux,  ou  autre 
chofe  femblable  :  vous  leur  donnerez  le  recuit  en  couleur  iaunc,  quelque  peu  tirant 
fur  le  rouge ,  puis  le  lailferez  refroidir.  Que  fi  vos  outils  s'efclattent  ou  rompent  en 
trauaillant ,  vous  les  remettrez  vn  peu  fur  le  feu,  ou  fur  quelque  gros  fer  chaud  pour 
leur  donner  du  recuit  dauantage:comme  tirant  vn  peu  en  couleur  de  violet  iufques 
à  ce  qu'ils  foient  comme  vous  défiiez:  par  ce  moyen  vous  les  ferez  durs  ou  mois, 
comme  vous  voudrez,  pourueu  que  l  acier  foitbon. 

L'acier  de  Carmes ,  &  de  Hongrie  font  encores  tres-bons  à  faire  faux  à  coupper 
l'herbe  ou  chaume  ,  &  à  faire  autres  outils.  Apres  que  cefdites  faux  font  faites  & 
dreffées  comme  il  faut,  on  les  trempe  dans  vne  petite  auge ,  ou  autre  vailfcau  de  la 
longueur  de  lafaux  ,  &  profond  quelefdits  ounls  y  foient  tous  couuetts.  Onem- 
plift  ladite  auge  de  fuif  de  bœuf  ou  autre  graiffe,  dans  laquelle  grai(fe  quelques- vns 
y  mettent  vri  peu  de  fubhmé  ,arfentc  ,fang  de  dragon  ,coupperofe,  verd  de  gris, 
antimoyne,&  allun  de  roche  :  mais  îe  croy  que  ce  qu  on  adioufte  auec  ladite  graiiTe 
n'y  fert  de  rien.  On  les  trempe  en  couleur  de  cerife  rouge  :  puis  on  leur  donne  le  re- 
cuit violet ,  ou  gris ,  félon  la  bonté  de  l'acier. 

Aucuns  trempent  leurs  faux  dans  de  la  rofée  dont  i'ay  parlé  cy-  deffus ,  &  y  méf- 
ient de  la  Rue  ,  &  plufieurs  drogues ,  &  herbes  fortes ,  qui  n'y  feruent  de  gueres. 
Ladite  eau  eft  capable  de  faire  les  outils  bons,  pourueu  que  l'acier  &  le  recuit  foie 
bon ,  qui  doit  eftre  comme  i'ay  dit  des  reffoi  ts ,  &  n'en  faut  poinc  chercher  d  autre. 

Four  tremper  acier  d'Ejpagnc. 

L'Acier  d'Efpagne  qui  eft  par  groffes  barres  fe  doit  tremper  comme  le  Sorct, 
Clamefy,ou  Limofin.  SicefontgrofTes  pièces,  comme  enclumes,  bigornes, 
marteaux,  ou  autres  chofes  femblables  :  on  ne  leur  donne  point  de  recuit ,  les  trem- 
pant en  leur  force  dans  de  leau  de  fontaine  ou  de  puits,  la  plus  froide  &  ferme  y 
vaut  là  mieux. 

Pour  l  autre  acier  d'Efpagne  qui  eft  en  motte ,  il  fe  doit  tremper  &  recuire  com- 
me 1  acier  de  Carmes ,  à  la  &olc ,  il  aies  mcfmes  qualitez. 
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CHAPITRE  LXVIIL 


Tour  tremper  limes ,  &  autres  outils ,  que  Von  fait  de  fer  ou  cF  acier, 


A  meilleure  &  plus  affinée  trempe  pour  les  limes,  &  au- 
tres pièces  que  l'on  fair  de  fer ,  eft  celle  qui  fe  faic  d'ordi- 
naire ,  auec  de  la  fuye  de  cheminée  :  mais  faut  bien  regar- 
der a  prendre  celle  greffe  fuye  qui  eft  attachée  contre  la 
cheminée ,  l'a  plus  dure  8c  feche  qui  fe  pourra  trouuer,  fe 
donnant  garde  de  méfier  de  la  rerre  auec  la  fuye ,  qu'il 
faut  bien  piller  de  mettre  en  pouidre ,  pour  la  paffer  auec 
vn  tamis ,  3c  la  détremper  auec  vrme ,  &  vinaigre ,  y  ad- 
iouftant  vn  peu  de  fel  commun ,  ou  faulmure ,  qui  eft  fel 
— «r^-^  c  fondu ,  &:  détremper  tout  enfemble ,  fe  prenant  garde  d'y 
mettre  trop  d'vrine,  &  vinaigre  ,  l'y  mettant  peu  à  peu,  &  toufiours  mefler  &C 
broyer  fort,  &  par  ce  moyen  il  n'y  en  entrera  que  fort  peu  pour  détremper  voftre 
fuye:  car  tant  plus  vous  méfierez  &  broyerez,  &:  plus  la  fuye  deuiendra  liquide,  &c 
n'y  faudra  gueres  de  vinaigre,  ny  vrine  à  la  détremper,  faut  qu'elle  foit  liquide  com- 
me mouftarde. 

A  près  que  vous  aurez  ainfi  détrempé  voftre  fuye,  vous  prendrez  du  vinaigre ,  &c 
fel  meflé ,  auec  lequel  vous  frotterez  &  ecurerez  vos  limes ,  auec  la  main  ,  ou  liage, 
pourenofter  la  graiffe  que  l'on  met  deffus  pour  les  tailler:  e  fiant  bien  defgraiffées 
frottées  auec  voftredit  vinaigre  &  fel,  vous  les  frotterez  en  après  auec  voftre  fuye 
amfi  décrempée ,  &  la  ferez  entrer  en  toutes  les  tailles  des  limes,  &  les  en  couunrez: 
en  après  vous  les  mettrez  dans  vn  pacquet  de  fer ,  tuilles  creufes ,  ou  autre  chofe ,  à 
faute  de  pacquet ,  on  en  pourra  faire  de  terre  franche  battue ,  comme  pour  brazer, 
&  mettiez  lefditcs  limes  dans  voftre  pacquet  auec  la  fuye,h&  fur  lift,  y  mettant 
au  milieu  du  pacquet  vn  canon  de  fer ,  ou  de  papier ,  de  la  longueur  defdires  limes, 
auec  vneefprouuette,  qui  eft  vne  petite  verge  de  fer  qui  entre  dans  ledit  canon, 
que  vous  tirerez  alor?  que  vous  iugerez  que  vos  limes  feront  à  peu  près  chaudes ,  & 
niettrez  ainfi  toutes  vos  limes  dans  le  pacquet  j  les  couurant  auec  voftre  fuye.  Lors 
qu'elles  feront  toutes  mifes  dans  le  pacquet  auec  la  fuye  vous  les  ferrerez  ferme 
auec  vnhnge,  qu'il  faut  metrre  dans  ledit  pacquetauant  que  d'y  mettre  les  limes, 
à  fin  que  vous  puimezayfement  ferrer  toutes  lcfdites  limes  auec  la  fuye ,  les  ferrant 
auec  vne  ficelle  par  deflus.  Éftant  bien  liées  &  ferrées ,  vous  couurirez  le  tout  de 
bon  terre  franche,  battue  comme  pour  brafer,  en  façon  qu'icelles  limes  nepuif- 
fent  rendre  vent.  Puis  les  mettrez  chauffer  auec  du  charbon  de  bois,  dansvn. 
fo'.n  :  eau  à  vent>  fait  de  tuffeau,  brique ,  ou  autre  chofe  fcmblable  :  le»  laiffant  tant 
chaujîer  qu'elles  foienc  de  couleur  de  cenfe  rouge,  &vn  peu  dauantage  :  comme 
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fi  vous  vouliez  tremper  de  l'acier,. &c  faire  ferremens  à  trauaillerà  la  terre  :  ce  que 

pourrez  fçauoir  par  le  moyen  de  voftre  verge  de  fer,  ou  afprouuette,  en  la  tirant 

doucemenc  du  canon. 

Le.cnmes  menues  fai&es  de  fer,  fe  doiucnt  chauffer ,  &  tremper  plus  chaudes 

que  4  elles  cftoient  vieilles ,  ou  retaillées  pour  la  féconde  ou  troifiefme  fois,  ou 

que  fi  elles  eftoient  faictes  d'acier 

Lors  que  vous  verrez  qu'elles  feront  affez  chaudes ,  vous  les  ietterez  dans  quel- 
que vaiffeau  plein  d  eau  de  fontaine,  ou  de  puits,  la  plus  froide  y  vaut  la  mieux.  Si 
les  limes  fe  courbent  à  la  trempe  ,  vous  les  pourrez  redrelîer  lesplyant  doucement 
dan  l'eau,  auparauanc  qu'elles  foient  du  tout  froides ,  Se  auanc  que  de  les  en  ofter. 
Si  vous  attendez  à  les  redrefler  après  qu'elles  feront  feiches ,  vous  les  calTerez  en  les 
redreffant. 

Apres  qu'elles  feront  froides  vous  les  nettoyerez,  Se  ecurerezauec  charbon  de 
bois,  ou  liage ,  pour  en  ofter  lacrafl'e ,  &:  fuye  qui  demeure  dans  la  taille.  Eftant  ainfi 
nettoyées,  vous  les  mettrez  fecher  deuantle  feu ,  tant  qu'elles  foienc  bien  chaudes, 
Se  que  toute  l'humidité  foit  cuaporée.  Puis  vous  les  mettrez  en  quelque  calfc ,  ou 
corïtc,  auec  du  fon  de  fourment,  h£t  fur  h£t,  pour  les  garder  delà  rouille. 

Si  ce  font  limes  douces  ,  faudra  les  enuclopper  ou  entourer  auec  du  papier  huil- 
lé,  de  peur  que  la  fleur  qui  eft  dans  le  fon,  n'entre  dans  les  tailles  d'icelles. 
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^yîutre  trempe  pour  les  petites  limes ,  tarraux  >  eu  filières. 

SI  vous  voulez  tremper  petites  limes ,  tarraux ,  flllieres ,  ou  autre  chofe  fembla- 
ble ,  n'eftant  pas  neceffaire  deftre  il  dures  Se  roides  que  les  précédentes. 
Prenez  vieilles  fauattes ,  ou  fouliiers ,  que  vous  lauerez  Se  nettoyerez ,  pour  en 
ofter  la  terre  .•  puis  vous  les  ferez  brufler  dans  le  feu ,  $e  pillerez  promptement ,  au- 
trement elles  deuiendroient  incontinent  en  cendre:  eftant  réduites  en  pouldre, 
vous  la  pafferez  par  vn  tamy.  Se  la  détremperez  auec  vinaigre ,  ou  vrinc,  ou  des  deux 
enfemble  tyadiouftantvnpeude  fuye  de  laquelle  fay  parié.  Puis  vous  mettrez  vos 
limes  en  pacquet ,  en  façon  qu'elles  ne  puiffent  prendre  vent  :  puis  les  ferez  chauf- 
fer, Se  ietterez  dans  de  l'eau  froide,  comme  les  précédentes.  Que  fi  elles  fcgau- 
chiffent ,  ou  enuotllent  à  la  trempe ,  vous  les  redreflevez  tout  de  mcfme. 

Notez  que  fi  vous  les  battez  bien  à  froid  auant  que  de  les  tailler,  ny  tremper, 
elles  s'en  redreiferont  encores  mieux  :  principalement  les  lunes  à  fendre. 

On  fait  encores  des  trempes  de  plufieurs  &idiuerfcs  fortes,  que  ic  n'ay  voulu 
enfeigner ,  pour  n'eftre  fiafleurées&:  faciles  a  faire,  &auec  peu  de  fiaiz  comme 
eelles-cy. 
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CHAPITRE  LX1X. 

iMiathèm  a  tailler  limes  ,  redondant  à  la  figure  6$. 

ÉÊfM^  Vsqiv^Es  icy  ilmefembleauoiràpeupresmis  enauans 
^^Jj^^yfe  les  psmcipalles  pièces  dépendantes  de  noftre  Art,&:  con- 
cernans  l'apprentiftage  d'iceluy  :  mais  i'eufle  creu  ne 
m'eftre  entièrement  acquitté  démon  deuoirà  l'endroiE 

Tlg^jj  \  des  apprentifs  ,  &  defireux  de  ceft  arc ,  lefquels  i  ay  cn- 
\\  <*^\ ■  m  trePr^s  d'enfeigner,  &c  inftruire  en  ce  trai&é  (  fi  après  leur 
'  JwrÈMs  auoirmonftré  à  forger ,  limer      tremper  plufieurscho- 
Tes)  i'euiTe  manqué  à  leur  communiquer  vne machiné, 
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f  >  aufli  gentille,  qu' vtile,  &  commode  à  tailler  des  limes,  8C 
^4  ce  beaucoup  mieux,  plus  proptement ,  Se  fans  comparai- 
fon  ,  anec  moins  de  couft ,  Se  de  trauail. 

Cr  pour  fiire  cefte  machine,  il  faut  premièrement  fçauoir ,  qu'en  eecy  iln'elî 
qnHhon  que  de  faire  leuer  le  marteau ,  &  faire  (  à  mefure  qu'il  frappe  )  aduancer  la 
lime  petit  à  petit  pour  eftre  taillée  par  le  cifeau ,  qui  fait  reiTort  au  deffous  du  mar- 
teau ,  cela  fe  fait  en  cefte  façon. 

Fai&es  vne  cafte  de  bois  alTez  grande ,  Se  quarrée ,  neantmoins  plus  longue  que 
Jarge ,  ainfi  qu'elle  fe  void  fermée  en  A.  B.  Se  ouuerte  en  C.  D.  Se  percée  par  les 
deux  bouts  C.  D.  Vous  ferez  palTer  vne  cramai llere  de  fer  C.  D.  à  laquelle  y  ayt 
de  petits  crans,  à  fin  que  la  roue  E.  venant  à  tourner ,  elle  puiflfe  aduancer.  Or  la 
roue  E.  fe  tourne  en  cefte  façon,  il  y  aura  premièrement  parle  dehors  de  la  caiTe3 
au  bout  de  l'eflieude  la  roue  E.  vneautre,  qui  fe  void  par  le  dehors  F.  laquelle 
vous  ferez  tourner  par  le  moyen  de  la  maniuelle  mife  à  l'autre  bout  de  la  caiTe. 
L'arbre  de  cefte  maniuelle  fera  percé  dans  le  bout  en  plufieurs  endroits,  toujours 
en  efloignant  du  centre,  à  fin  de  prendre  vne,  ou  plufieurs  dents,felon  les  limes  que 
taillez  douces, ou  rudes,perçanttous  ces  trous  au  cofté  du  centre ,  de  que  le  folliot 
qui  fe  void  par  dehors  en  S ,  puifte  accrocher,  Se  efloigner  par  fon  mouuemenc.&s 
ainfi  fan  e  roufiours  la  roue  F.  aduancer  d'vne,deux,ou  trois  déts, félon  que  le  follioË 
fera  reculé  du  centre  de  l'efifieu,&  quand  Se  quand  la  roue  de  dedâs  la  caiTe  E.  tour- 
nera quelque  peu,  &  par  ce  moyen  s'aduancera  tantfoit  peu  la  cramaillere  C.  D. 
laquelle  a  dans  le  bout  vne  tenaille  à  vis,  où  doit  eftre  mife  Jalime  M.  qui  s'aduann. 
cera  petit  à  petit,  comme  la  cramaillere,  Se  pour  tenir  la  rouë  de  dehors  F.  afteurée^ 
il  yauradesdeuxcoftezd'icellc,  deux  autres  folliots  ou  gâchettes  I.  N.  qui  l'em-* 
pcfchcront  de  retourner ,  Se  la  retiendront  en  raifon. 
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Iufques  icy  i'ay  cnfeigné  le  moyen  défaire  aduancer  la  lime  fous  le  marteau, 
mais  pour  le  faire  leuer ,  vous  y  procéderez  en  cefte  façon,  li  y  aura  à  voftre  cafte 
deux  poireaux  O.  P.  par  lefquelsvn  cftïeu  paftant ,  tiendra  voftre  marteau  en  ba- 
lance  :  tellement  qu'il  nereftera  qu'a  faire  leuer  le  marteau  en  cefte  façon.  Au 
fond  de  la  cafte  il  y  aura  vne  bande  de  fer  Q^R.au  bout  de  laquelle  Q^fcra  vue  cor- 
deau couroyc,pour  venir  prendre  la  queue  du  marteau  S  en  forte  que  lacroyfée  T» 
qui  eft  dans  le/lieu  de  la  maniuelle  G  venant  à  tourner,  pafTera  de  chacun  de  fes 
bras  fur  la  bande  Q^R  &ainli  tirera  quand  &foyla  qneuë  du  marteau,  àc  le  fera 
leuer.-  Et  par  ce  que  le  poids  du  marteau  ne  feroit  allez  pefant ,  vous  aurez  au  fond 
de  la  cafte  vne  autre  bande  X.  Y.  qui  aura  vne  corde  dans  le  bout,  qui  fe  viendra 
attacher  au  manche  du  marteau  en  V.  à  fin  que  faifant  rellbrt ,  elle  puifle  faire  tom- 
ber le  marteau  auec  plus  grande  roideur  fur  le  cifeau  Z. 
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AVX  LECTEVRS 

ET  COMPAGNONS  SERRVRIEPvS. 

Oyla,  Meflîeurs,  nuëmcnt,  fimplement  &  fans  fard 
ce  que  l'auois  à  vous  communiquer  touchant  Ja  méthode 
de  procéder  à  1  apprentifiage  de  noftrc  Art.  Car  pour  vne 
infinité  d'autres  pièces  qui  en  dépendent,  îeufle  efté 
démesurément  long,  fi  ie  les  euflé  voulu  toutes  exprimer 
Outre  qu'il  m'a  femblé  plus  à  propos  de  les  fupprimer 
.tant  par  ce  que  ie  fuis  aficurc ,  que  quiconque  fera  bien 
'celles  que  i'ay  monftre.es ,  viendra  facilement  à  bout  de  s 
autres ,  les  plus  difficiles  :  que  par  ce  que  d'icelles  s'en 
pourra  inuenter  vne  infinité  d'autres  ,  toutes  diuerfes 
félon  l'induftrie  du  Serrurier  expérimenté.   I'ay  icy  procédé  auec  toute  fincenté 
pouffé  du  feul  défi r  de  vous  ayder  &:  foulager  :  &c  bien  quecedifcoursne  foit  enfle* 
&  fardé  de  ci)  cuits,&  ornemens  de  paroles  cuneufement  recherchées:  ne#umoins 
cqgnoifiant  bien  que  vous  n'gnorez  pas ,  que  ce  n'eft  pas  aufli  ce  que  ic  prétends  en 
ce  traitté  :  ains  feulement  faire  entendre  >  le  moins  mal  qu'il  m'eft  poiîible,ce  que  ie 
vous  communique  .ie  me  promets  de  voftre  candeur,  que  vous  approuuerez  aufiî 
fauorablement  le  trauail  que  i'ay  fuby  pour  voftre  foulagemenc ,  que  de  bon  cœur 
&  de  bonne  volonté  ie  I'ay  entrepris. 
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